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1 Einleitung 

1.1 Einführung 

Polymere sind Hauptbestandteil vieler moderner und hochwertiger Produkte. In 
den letzten Jahrzehnten haben sich die Anwendungsmöghchkeiten von polyme- 
ren Einsatzstoffen vervielfacht. Neben der gezielten Entwicklung neuer Polyme- 
re ist für das rasante Wachstum der Einsatzgebiete von polymeren Produkten 
hauptsächlich die Verwendung von Zusatzstoffen, sogenannten Additiven, ver- 
antwortlich. Durch den Zusatz geringer Mengen dieser nicht bzw. schwer flüch- 
tigen Additive 1 können bestimmte Eigenschaften des Polymers anwendungsge- 
recht verändert werden. So lassen sich z. B. mechanische, optische oder elektri- 
sche Eigenschaften sowie die Stabilität oder Permeabilität von Polymeren durch 
Zusätze von Weichmachern, UV- Stabilisatoren, oberflächenaktive Substanzen 
oder Flammschutzmittel beeinflussen. In speziellen Fällen ist das Additiv die 
entscheidende Produktkomponente und das Polymer dient nur als Trägersub- 
stanz (Matrix). Em typisches Anwendungsbeispiel hierfür sind transdermale 
Wirkstoffpflaster oder Retardtabletten, bei denen medizinische Wirkstoffe über 
einen langen Zeitraum kontinuierlich aus einer Polymermatrix freigegeben wer- 
den (controlled release). Solch moderne und innovative Darreichungsformen 
sind Gegenstand weltweiter Forschungsanstrengungen und verfügen zurzeit 
noch über em sehr großes Entwicklungspotential. Um bereits bestehende Pro- 
dukte verbessern und neue Produkte schneller entwickeln zu können, ist die mo- 
dellhafte Beschreibung der Diffusion schwer flüchtiger Additive von großer Be- 
deutung. Entscheidend dabei ist die genaue Kenntnis der Mobilität der Wirk- 
stoffmoleküle in den Polymermatrizen. 

Neben der gezielten, kontrollierten Freisetzung von Wirkstoffen aus Po- 
lymerbeschichtungen ist in etlichen anderen Anwendungsbereichen die Freiset- 
zung schwer flüchtiger Additive unerwünscht und stellt Gefahr für Mensch und 
Umwelt dar. Beispiele hierfür sind die Kontamination von Lebensmitteln und 
Grundwasser durch unerwünschte Migration von Weichmachern oder UV-Stabi- 


1 Als schwer bzw. nicht flüchtige Additive werden Chemikalien bezeichnet, die bei der vorgesehenen Tempera- 
tur im jeweiligen Anwendungsbereich einen sehr geringen Dampfdruck aufweisen. So ist beispielsweise der 
Dampfdruck des Weichmachers Triphenylphosphat (TPP), der in dieser Arbeit als schwer flüchtiges Additiv 
eingesetzt wurde, bei 20°C < 0,01 mbar (Merk SDS (2010)). Im Vergleich dazu beträgt der Dampfdruck der ver- 
wendeten Lösemittel Methanol (MeOH) und Methylenchlorid (MeCl) bei dieser Temperatur 130 bzw. 474 mbar. 
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lisatoren aus Verpackungsmaterialien oder Geomembranen. Aus Gründen der 
Sicherheit und des Umweltschutzes ist in diesen Fällen die Freisetzungskinetik 
der Additive von großer Bedeutung und Gegenstand vieler Untersuchungen. Ein 
grundlegendes Problem bei der Simulation des Stofftransportes schwer flüchti- 
ger Komponenten in Polymeren ist die Beschreibung der molekularen Diffusion. 
Hierzu werden die Diffusionskoeffizienten des schwer flüchtigen Additivs in der 
umgebenden Polymerphase als Funktion der Zusammensetzung des Gesamtsys- 
tems benötigt. Insbesondere die Anwesenheit zusätzlicher Lösemittel kann die 
Größenordnung der Transportkoeffizienten maßgeblich beeinflussen. So kann 
das Eindringen kleiner Moleküle, wie z. B. Wasser aus Lebensmitteln, Speichel 
oder Schweiß, die Mobilität der schwer flüchtigen Additive in Verpackungen, 
Kinderspielzeug oder Kleidung um ein Vielfaches erhöhen. Stoffdaten, die diese 
Beeinflussung quantifizieren, sind kaum vorhanden. 

Aus verfahrenstechnischer Sicht ist allerdings die gegenseitige Beeinflus- 
sung der Beweglichkeiten von Lösemittel und schwer flüchtigem Additiv in Po- 
lymersystemen nicht nur für die fertigen Produkte, sondern vor allem für den 
Herstellungsprozess von großer Relevanz. So wird beispielsweise bei der Pro- 
duktion von optischen Folien, diagnostischen Teststreifen oder pharmazeuti- 
schen Wirkstoffpflastem die Beschichtungsmasse, bestehend aus Additiv(en), 
Polymer und L ösemitt el(n), auf em Substrat aufgetragen und getrocknet. Bei der 
Trocknung wird der anfänglich flüssigen Beschichtung das Lösemittel entzogen, 
und das feste Produkt mit den gewünschten Eigenschaften entsteht. In speziellen 
Fällen können die Stofftransportvorgänge innerhalb der Beschichtung während 
des Trocknungsprozesses zu einer inhomogenen Verteilung der schwer flüchti- 
gen Komponenten im trockenen Polymerfilm führen. Konzentrationsprofile 
schwer flüchtiger Additive in den hergestellten Filmen und Folien können sich 
negativ auf die Produktquahtät auswirken. Um die Entstehung solcher Konzent- 
rationsprofile durch, z. B. Veränderungen der Rezeptur oder des Trocknungs- 
prozesses zu verhindern, ist eine modellhafte Beschreibung der Stofftransport- 
vorgänge in solchen Polymersystemen unerlässlich. Allerdings werden für diese 
Berechnungen genaue Kenntnisse über die Mobilität des schwer flüchtigen Ad- 
ditivs als Funktion der Additiv- und Lösemittelkon z entration sowie die Mobili- 
tät des Lösemittels und dessen Abhängigkeit von der Zusammensetzung des 
Stoffsystems benötigt. Verlässliche Stoffdaten, welche die Wechselwirkungen 
von schwer flüchtigen Additiven und Lösemitteln auf die Mobilität der einzel- 
nen Komponenten in Polymersystemen beschreiben, stehen noch nicht zur Ver- 
fügung. 
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Die Beeinflussung der Mobilität von Lösemittel dureh schwer flüchtige 
Additive in Polymerbeschichtungen ist auch für die zuverlässige und ökonomi- 
sche Auslegung von Trocknungsprozessen von großer Bedeutung. Speziell in 
der Endphase der Trocknung - im sogenannten filmseitig diffusionskontrollier- 
ten Bereich - kann die Anwesenheit geringer Mengen schwer flüchtiger Additive 
den Diffusionskoeffizienten der Lösemittel um mehrere Dekaden erhöhen und 
dadurch den energieintensiven Trocknungsprozess signifikant verkürzen, ln Zei- 
ten steigender Energiepreise und wachsenden Umweltbewusstseins könnten mit 
zuverlässigen Simulationsmodellen und Stoffdaten Trocknungsprozesse opti- 
miert und wirtschaftlicher ausgelegt werden. 

Die Beschreibung von Stofftransportvorgängen innerhalb dünner Poly- 
merbeschichtungen ist aufgrund ihrer Komplexität noch mit vielen Unsicherhei- 
ten behaftet. Speziell die vorhandenen Ansätze zur Beschreibung von Diffusi- 
onskoeffizienten einzelner Spezies in Mehrkomponentensystemen und deren 
gegenseitige Beeinflussung sind so kompliziert, dass sie kaum auf reale Stoff- 
systeme angewendet werden können. Bedingt durch die schwierige messtechni- 
sche Erfassung sind zudem nur wenige Stoffdaten vorhanden, an Pfand derer die 
Modellvorstellungen überprüft werden können. 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag leisten, das Verständnis über die 
Mobilität schwer flüchtiger Additive und Lösemittel in Polymersystemen zu 
vergrößern sowie einen empirischen Ansatz liefern, der die gegenseitige Beein- 
flussung beider Komponenten beschreiben kann. 

1.2 Ausgangspunkt dieser Arbeit 

Die Komplexität von Stofftransportvorgängen in ternären Polymersystemen und 
die starke Beeinflussung der lokalen Zusammensetzung auf die Mobilität der 
einzelnen Komponenten soll am Anfang dieses Kapitels an einem Beispiel ver- 
anschaulicht werden. Ein interessantes Stofftransportphänomen, das die Wech- 
selwirkung von Lösemittel und schwer flüchtigen Additiven in Polymerlösungen 
veranschaulicht, wurde im Rahmen dieser Arbeit bei dem fferstellungsprozess 
von optischen Folien aus Cellulosetriacetat (TAC) entdeckt. Diese optischen 
Folien sind aktuell von großer wirtschaftlicher Bedeutung, da sie wichtiger Be- 
standteil von Flachbildschirmen sind, die z. B. in Fernsehgeräten, Notebooks, 
portablen Navigationsgeräten, ffandys oder Smartphones - also der schnell 
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wachsenden Branche der sog. Consumer Electronics 2 - eingesetzt werden. Bei 
der Herstellung dieser Folien wird eine homogene Lösung, bestehend aus dem 
Polymer Cellulosetriacetat (TAC), dem schwer flüchtigen Weichmacher Tnphe- 
nylphosphat (TPP) und dem Lösemittel Methylenchlorid (MeCl) auf em Edel- 
stahlband beschichtet und getrocknet. In der Anfangsphase des Trocknungspro- 
zesses bildet sich im Film em steiler Lösemittelkonzentrations gradient von dem 
Substrat bis zur Oberfläche der Beschichtung aus. Die Verringerung der Löse- 
mittelkonzentration in der Nähe der Filmoberseite führt in dem ternären System 
zu einer lokalen Erhöhung der Weichmacherkonzentration. Somit verursacht der 
trocknungsbedmgte Lösemittelkonzentrationsgradient einen entgegengesetzten 
Konzentrationsgradienten des schwer flüchtigen Additivs. Dieser Gradient führt 
zu einem dem Lösemittelstrom entgegengesetzen Diffusionsstrom des Additivs 
um die geringere Weichmacherkonzentration an der Substratseite auszugleichen. 
Die Quantität dieser Ausgleichsströmungen resultiert aus der Größe des anlie- 
genden Lösemittelkonzentrationsgradienten und der Mobilität der diffundieren- 
den Spezies. Da sich die Mobilität des schwer flüchtigen Weichmachers mit ab- 
nehmender Lösemitteikonzentration im Polymersystem signifikant reduziert, 
wird das Weichmacherprofil, das sich durch Ausgleichströmungen in der An- 
fangsphase des Trocknungsprozesses gebildet hat, am Ende in der Beschichtung 
„eingefroren“. Bedingt durch die sehr geringe Mobilität des Additivs im trocke- 
nen, lösemittelfreien Polymerfilm benötigt der Ausgleichvorgang dieser Profile 
mehrere Jahre (s. Kapitel 3.3.2). Abb. 1.1 zeigt die inhomogene Verteilung des 
Weichmachers in einer optischen Folie für LCD-Bildschirme nach einem “her- 
kömmlichen“ Trocknungsprozess. An Position 0 pm befindet sich das Substrat, 
an Position 40 pm die Oberseite des Films. In dem Diagramm ist auch die 
Weichmacherverteilung in einer zweiten Folie eingetragen, die bei “schonen- 
den“ Trocknungsbedmgungen hergestellt wurde. Dabei wurde die Trocknungs- 
luft mit dem Lösemittel MeCl vorbeladen und somit die Triebkraft für den 
Trocknungsprozess stark reduziert. Dies führt - im Vergleich zum herkömmli- 
chen Trocknungsprozess - zu einer deutlich verlangsamten Abnahme der Löse- 
mittelkonzentration an der Filmoberseite und dadurch zu einem flachen Löse- 
mittelkonzentrationsgradienten in der Beschichtung. Daraus resultiert eine ver- 
nachlässigbar kleine Triebkraft für Ausgleichströmungen des Weichmachers zur 


2 Die Consumer Electronics Association (CEA) prognostiziert für das Jahr 2010 eine j ährliche Zuwachsrate für 
LED-Displays von 256%, für OLED-Displays von 236%, für E-Book-Reader von 127% LCD-TV-Geräte (ab 
60“) von 85% und Nootebooks-PCs von 44% (CEA Detailed Sales and Forecast, Januar 2010). 
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Filmunterseite. Im Gegensatz zu dem “herkömmlichen“ Trocknungsprozess bil- 
det sich so in der Anfangsphase kein Weichmacherprofil aus, welches später 
eingefroren werden kann. Nach “schonender“ Trocknung liegt der Weichmacher 
homogen verteilt in der trockenen Folie vor. 
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Abb. 1.1: Verteilung des Weichmachers Triphenylphosphat (TPP) in vollständig ge- 
trockneten Cellulosetriacetatfolien (TAC). Veränderungen des Trocbmngsprozesses 
führen bei diesem Stoffsystem zu unterschiedlichen Verteilungen des Weichmachers in 
der trockenen Folie. 


Das aufgeführte Beispiel soll verdeutlichen, dass in ternären Polymersys- 
temen die gegenseitige Beeinflussung von Lösemitteln und schwer flüchtigen 
Additiven eine wichtige Rolle spielt. Das schwer flüchtige Additiv verändert die 
Mobilität des Lösemittels, was sich auf den Trocknungsprozess auswirkt - das 
Lösemittel kann umgekehrt die Mobilität des schwer flüchtigen Additivs beein- 
flussen, was in bestimmten Fällen zu einer inhomogenen Verteilung der Kom- 
ponenten in der Beschichtungen führen kann (s. Beispiel). Diese gegenseitige 
Beeinflussung ist bis zu dem heutigen Zeitpunkt kaum erforscht und nur unzu- 
reichend verstanden. In der Literatur findet man zu diesem Thema hauptsächlich 
Untersuchungen, bei denen Diffusionsvorgänge von Lösemitteln und schwer 
flüchtigen Additiven unabhängig voneinander erforscht wurden. 

Der Großteil der Untersuchungen von Lösemitteldiffusion in Polymersys- 
temen wurde im Rahmen von Arbeiten über Trocknungsprozesse von Polymer- 
beschichtungen durchgeführt. Stellvertretend für die Vielzahl von experimentel- 
len und theoretischen Untersuchungen sollen hier die Arbeiten von Powers und 
Collier (1990), Cairncross (1994), Saure (1995), Price und Romdhane (1997), 
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Alsoy (1998), Saure, Wagner und Schlünder (1998), Zielinski und Hanley 
(1999), Park et al. (2000), Vinjamur und Cairncross (2000), Wagner (2000), 
Schabei (2004), Loalou et al. (2006) and Perez und Carvalho (2007) erwähnt 
werden. In diesen Arbeiten wird der Gesamtprozess der Polymerfilmtrocknung 
untersucht, wobei die verwendeten polymersysteme aus einem Polymer und ei- 
nem bzw. zwei Lösemittel bestehen. Im Mittelpunkt dieser Arbeiten steht die 
Bestimmung und Beschreibung der Diffusionskoeffizienten von Lösemitteln in 
Polymerbeschichtungen. Die Bestimmung von Diffusionskoeffizienten ist auf- 
wendig, da sie nicht direkt gemessen werden können, sondern über geeignete 
Messdaten in Verbindung mit Modellansätzen bestimmt werden müssen. In der 
Literatur findet man für die Bestimmung von Diffusionskoeffizienten von Lö- 
semitteln in Polymersystemen unterschiedliche Methoden. Im Folgenden sollen 
beispielhaft einige etablierte Methoden beschrieben werden. 

Der gebräuchlichste Ansatz zur Bestimmung von Lösemitteldiffusionsko- 
effizienten in Polymeren ist die Auswertung von Sorptionsvorgängen von Lö- 
semittel aus der Gasphase. Dabei kann über die Kinetik des Sorptions - bzw. 
Desorptionsprozesses der Fick’ sehe Diffusionskoeffizient des Lösemittels be- 
stimmt werden. Die messtechnische Erfassung des Sorptionsvorganges kann da- 
bei auf unterschiedliche Weise erfolgen. Eine etablierte Methode ist die Ver- 
wendung einer Sorptionswaage, mit deren Hilfe der Sorptionsvorgang gravimet- 
risch erfasst werden kann. Dieses Verfahren wurde beispielsweise von Hayes et 
al. (1955), Duda et al. (1978), Ja et al. (1981), Mamaliga , Schabei und Kind 
(2004) und Schabei et al. (2007) angewendet. 

Eine weitere, etablierte Methode für die Bestimmung von Diffusionskoef- 
fizienten ist die inverse Gaschromatographie. Dabei werden geringe Mengen des 
Lösemittels in ein Trägergases mjeziert und durch eine spezielle Chroma- 
tographiesäule gefördert. Die Oberfläche dieser Säulen ist homogen mit einer 
dümien Polymerschicht bedeckt. Zwischen dem lösemittelbeladenen Trägergas 
und der Polymerschicht stellt sich das thermodynamische Phasengleichgewicht 
ein. Dies hat zur Folge, dass das gasförmige Lösemittel an der Polymeroberflä- 
che sorbiert und in die Polymerschicht diffundiert. Sinkt die Lösemittelkonzent- 
ration nn Trägergas dreht sich dieser Prozess um - das Lösemittel diffundiert zu 
der Oberfläche der Polymerbeschichtung und desorbiert in die Gasphase. Am 
Ende der Säule wird der zeitliche Verlauf der Konzentration des Lösemittels in 
dem Trägergas detektiert. Durch Auswertung der Verweilzeit und der Form des 
Signales können mit dieser Technik Lösemitteldiffusionskoeffizienten in binä- 
ren (Lösemitel-Polymer) und ternären (Lösemittel-Lösemittel-Polymer) Poly- 
mersystemen berechnet werden. Anwendung dieser Technik findet man bei- 
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spielsweise in den Arbeiten von Surana et al. (1998), Tihminlioglu et al. (2000), 
Davis et al. (2005) und Galdämez und Danner (2009). 

Ein weiteres, in der Vergangenheit häufig angewendetes Vorgehen zur 
Bestimmung von Lösemitteidiffusionskoeffizienten ist der Vergleich von ge- 
rechneten und experimentell bestimmten integralen Trocknungsverlaufskurven. 
Der Diffusionskoeffizient des Lösemittels wird dabei durch Anpassung der ge- 
rechneten an die gemessenen integralen Trocknungsverlaufskurven bestimmt. 
Diese Methode wurde beispielsweise von Price et al. (1997), Guerrier et al. 
(1998), \ T erros et al. (2005) und Loulou et al. (2006) angewendet, wobei die 
Trocknungsverlaufskurven gravimetrisch erfasst wurden. Die Nachteile dieser 
Vorgehensweise sind die Schwankungen des Messsignals, die durch die Luft- 
strömung verursacht werden, sowie die Limitierung dieser Methode auf die Un- 
tersuchungen von Stoffsystemen mit nur einem Lösemittel. Sind mehrere flüch- 
tige Substanzen in der zu untersuchenden Polymerbeschichtung enthalten, kann 
gravimetrisch nur die Summe aller Lösemittelmassenströme erfasst werden - 
eine Differenziemng der einzelnen Komponenten ist nicht möglich. Weiterhin 
lassen sich nnt dieser Messtechnik nur integrale Trocknungsverläufe von Poly- 
merbeschichtungen erfassen. Dadurch wird die Bestimmung der Konzentrati- 
onsabhängigkeit des Diffusionskoeffizinten der Lösemittel erschwert. Diese Li- 
mitierungen besteht auch für die von Park et al. (2000) verwendete spektro- 
metnsche Messmethode. In dieser Arbeit wurde die Abnahme der Filmdicke 
während des Trocknungsprozesses mit Hilfe eines Interferrometers erfasst. 

Eine Möglichkeit, die Trocknungsverlaufskurven von Polymerbeschich- 
tungen mit mehreren Lösemitteln zu bestimmen, ist die Untersuchung der Zu- 
sammensetzung der Trockner abluft. Vinjumar und Cairncross (2000) setzten 
dazu Flammen-Iomsations-Detektoren ein. Mit Hilfe dieser Messtechnik wurde 
kontinuierlich die Zusammensetzung der Abluft während des Trocknungsversu- 
ches bestimmt. Mit dieser Information und einer Bilanz um Polymerschicht und 
Abluftstrom können die Trocknungsverlaufskurven und die Zusammensetzun- 
gen im Film berechnet werden. Unvorteilhaft bei diesem Vorgehen ist, dass bei 
der Berechnung der Filmzusammensetzung die Messfehler bei der Bestimmung 
der Abluftzusammensetzung während der kompletten Versuchszeit aufsummiert 
werden. Speziell dünne Beschichtungen und hohe Luftvolumenströme nn 
Trockner erschweren eine zuverlässige Bestimmung. 

Die direkte Bestimmung der integralen Zusammensetzung dünner Poly- 
merbeschichtungen ermöglichte die von Saure und Gnielinski (1994) entwickel- 
te FT -IR- Spektroskopie mit Totalreflexion am Substrat. Mit dieser Methode 
konnte die über die Filmdicke gemittelte Zusammensetzung einer Polymerbe- 
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Schichtung während des Trocknungsprozesses nicht-invasiv ermittelt werden. 
Da Luftströmungen diese Messungen nicht beeinflussen, konnte mit dieser Me- 
thode die Genauigkeit gegenüber gravimetrischen Versuchen gesteigert werden. 
Saure (1995) untersuchte mit dieser Technik vor allem die Trocknung von Po- 
lymerlösungen mit einem Lösemittel. Wagner und Schlünder (1998) und Wag- 
ner (2000) knüpften an diese Arbeiten an und erforschten die Trocknung von 
Polymerlösungen mit zwei Lösemitteln. Allerdings ist die Kalibrierung der 
Messtechnik sehr zeitintensiv, und die Genauigkeit der Messungen nimmt mit 
abnehmender Filmdicke und Lösemitteikonzentration ab. 

Emen völlig neuen Einblick in die Dynamik und Ausbildung von Löse- 
mittelkonzentrationsprofilen während Trocknungsprozessen ermöglichte die von 
Schabet (2004) realisierte Inverse-Mikro-Raman-Spektroskopie (IMRS). Diese 
Messtechnik basiert auf der Kopplung eines konfokalen Mikro-Raman- 
Spektrometers mit einem inversen Mikroskop. Durch diesen Aufbau und die 
Verwendung von Ölimmersionsobjektiven mit hoher numerischer Apertur ist 
eine Messtechnik entstanden, welche die Vorteile der nicht invasiven quantitati- 
ven Analyse der Ramanspektroskopie mit der hohen Ortsauflösung konfokaler 
Mikroskopie vereint. Mit dieser Messtechnik war es erstmals möglich, die loka- 
le, chemische Zusammensetzung in dünnen, polynären Polymerbeschichtungen 
mit hoher örtlicher und zeitlicher Auflösung zu bestimmen. Im Gegensatz zu 
integralen Trocknungsverlaufskurven ermöglicht die exakte Kenntnis über die 
zeitliche Entwicklung von Konzentrationsprofilen innerhalb einer Polymerbe- 
schichtung während eines Trocknungsprozesses einen detaillierten Einblick in 
die Stofftransportvorgänge von Polymersystemen. Schabet (2004) untersuchte 
mit Hilfe dieser Messtechnik die Trocknungsprozesse von Polymerlösungen mit 
einem bzw. zwei Lösemittel. 

Im Vergleich zur Bestimmung von Lösemitteldiffusionskoeffizienten in 
Polymeren gestaltet sich die experimentelle Bestimmung der Diffusionskoeffi- 
zienten schwer flüchtiger Additive schwierig. Um Fick’ sehe Diffusionskoeffi- 
zienten einer Spezies bestim m en zu können, muss ein Stoffstrom dieser Spezies 
quantifiziert und analysiert werden. Da im Gegensatz zu flüchtigen Lösemitteln 
schwer flüchtige Additive nicht aus einer festen Polymerschicht in die Gasphase 
entweichen, müssen spezielle Versuchsbedingungen geschaffen werden, die ei- 
nen detektierbaren Stofftransportvorgang verursachen. Dabei wird häufig nach 
dem Donator- Akzeptor-Prinzip vor gegangen: In der Donatorphase liegt die zu 
untersuchende Spezies in höherer Konzentration als in der Akzeptorphase vor. 
Aufgrund des Konzentrationsgradienten resultiert ein Stoffstrom dieser Spezies 
von der Donator- in die Akzeptorphase. Nach diesem Prinzip konnten in voran- 
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gegangenen Arbeiten Diffusionskoeffizienten schwer flüchtiger Additive in Po- 
lymerschichten bestimmt werden. Im Bereich der Polymerchemie sind stellver- 
tretend für eine Vielzahl von experimentellen und theoretischen Untersuchungen 
die Arbeiten von Westlake und Johnson (1975), Johnson und Hauserman 
(1977), Messadie et al. (1981), Messadie und Vergnaud (1982), Papakonstanti- 
nou und Papaspyrides (1994), Joubert et al. (2002), El Kouali et al. (2003), 
Antrim et al. (2005), Stark et al. (2005) und Rosca und Vergnaud (2007) zu 
nennen. Im Bereich der Pharmazie untersuchten unter anderen Korsmeyer et al. 
(1986), Gao und Fagerness (1995), Ju et al. (1995), Siepmann et al. (1998), 
Guyot und Fawaz (2000), Cal et al. (2001), Vrentas und J Sentas (2004) und 
Frenning et al. (2005) in ihren Arbeiten die Diffusion von Wirkstoffen in Poly- 
mersystemen. Im Folgenden sollen einige in diesen Arbeiten verwendete Ansät- 
ze und Versuchstechniken kurz vorgestellt werden. 

Der in der pharmazeutischen Forschung am weitesten verbreitete Ansatz 
um Diffusionskoeffizienten von Wirkstoffen in Polymeren zu bestimmen ist die 
Durchführung und Analyse von Freisetzungsversuchen. Stellvertretend für die 
Vielzahl von experimentellen und theoretischen Untersuchungen sollen hier die 
Arbeiten von Korsmeyer et al. (1986)), Ju et al. (1995), Siepmann et al. (1998), 
Guyot und Fawaz (2000), Cal et al. (2001) genannt werden. Bei diesen Freiset- 
zungsexperimenten wird das Polymer, welches den Wirkstoff enthält (Retard- 
tablette oder Wirkstoffpflaster), in Kontakt mit einer wässrigen Lösung ge- 
bracht. Der in dem Polymer enthaltene Wirkstoff diffundiert an die Phasen- 
grenzfläche, wird von dem umgebenden Wasser gelöst und abtransportiert. Da- 
für werden häufig sogenannte „Diffusionszellen“ eingesetzt. Eine Diffusionszel- 
le ist em tempenertes Gefäß, in dem die wässrige Lösung gerührt und die Poly- 
merprobe mittig fixiert werden kann. Alternativ kommen auch „Durchflusszel- 
len“ zum Einsatz, in denen die Polymerprobe definiert mit einer wässrigen Lö- 
sung überströmt werden kann. Der zeitliche Verlauf der Wirkstofffreisetzung 
während des Experimentes wird durch regelmäßige Bestimmung der Wirkstoff- 
konzentration in der Flüssigkeit ermittelt. Die Analyse der Flüssigkeit erfolgt in 
den meisten Fällen durch UV-Spektroskopie, aber auch Gaschromatographie 
oder Flammen-Iomsations-Detektion werden vereinzelt eingesetzt. Anschlie- 
ßend kann mit Hilfe von Modellrechnungen der Diffusionskoeffizient des Wirk- 
stoffes in den Polymersystemen durch Anpassung von gerechneten an gemesse- 
ne Freisetzungsverläufe bestimmt werden. Em entscheidender Nachteil dieses 
Vorgehens ist, dass bei dieser Modellrechnung nicht nur die Diffusion der frei- 
gesetzten Komponente im Polymer, sondern auch das Eindringen des Lösemit- 
tels in das Polymer, die Quellung des Polymers, die Löslichkeit an der Phasen- 
grenze sowie der Stoffübergang in der Flüssigphase korrekt beschrieben werden 
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müssen. Dafür wird eine Vielzahl verschiedener Stoffsystemdaten benötigt. Un- 
genauigkeiten oder Fehler in diesen zusätzlichen Daten oder in dem aufwendi- 
gen Berechnungsmodell führen zu einer fehlerhaften Bestimmung der Diffusi- 
onskoeffizienten. Ein weiterer Nachteil dieses experimentellen Ansatzes ist, dass 
die Lösemitteikonzentration im Polymersystem, die den Diffusionskoeffizienten 
des Additivs maßgeblich beeinflusst, durch das Phasengleichgewicht zwischen 
Flüssigkeit und Polymer vorgegeben ist und nicht variabel eingestellt werden 
kann. 

Der Selbstdiffusionskoeffizient (. Brannsche Molekularbewegung) von 
Wirkstoffen in Polymersystemen wurde beispielsweise von Korsmeyer et al. 
(1986) und Gao und Fagerness (1995) mit Hilfe der Feldgradienten- 
Kemspmresonanzspektroskopie (Pulsed-Field-Gradient Spm-Echo NMR) be- 
stimmt. Nachteil dieser Methode sind die experimentellen Einschränkungen be- 
dingt durch den Versuchsaufbau. Weiterhin benötigt man für die Beschreibung 
von Stofftransportvorgängen (Wirkstofffreisetzung) Fick ’ sehe Diffusionskoeffi- 
zienten. Die Umrechnung von Selbst- auf Fick ’ sehe Diffusionskoeffizienten ist 
unter gewissen Annahmen und Vereinfachungen möglich, aber noch nicht ein- 
deutig geklärt (s. Kapitel 4.3.1). 

Westlake und Johnson (1975) untersuchten die Diffusion von UV- 
Stabilisatoren in verschiedenen Polymeren. Mit Hilfe eines Geiger-Müller- 
Zählers konnte die Diffusion von radioaktiv markiertem UV- Stabilisator in dün- 
nen Polymerschichten detektiert werden. Dazu wurde der kristalline Stabilisator 
in Aceton gelöst und auf einer Seite einer dünnen Polymerfohe aufgebracht. Der 
Gei ge r-Mü Iler-Zähler detektierte die Strahlungsintensität auf der anderen Seite 
der Folie. Der Diffusionsstrom des radioaktiven UV-Stabilisators auf die an- 
fänglich stabihsatorfreie Seite der Polymerschicht führt dort zu einer Erhöhung 
der Strahlungsintensität. Aus dem zeitlichen Verlauf der Intensität der Strahlung 
wurden die Diffusionskoeffizienten des UV-Stabilisators in den unterschiedli- 
chen Polymeren bestimmt. Der Nachteil dieses Vorgehens besteht dann, dass 
bei dem Applizieren der Stabihsatorlösung eine nicht quantifizierte Menge des 
Acetons in die Polymerschichten eindringt und die Mobilität des UV- 
Stabilisators vergrößert. Die Quantität dieser Beeinflussung ist schwer abzu- 
schätzen, da verschiedene Polymere auch unterschiedliche Mengen Aceton auf- 
nehmen können. Mit der beschriebenen Versuchstechnik bestimmten Johnson 
und Hauserman (1977) den Einfluss steigender Weichmachergehalte in PVC- 
Folien auf den Diffusionskoeffizienten des UV-Stabilisators. 

Durch Anpassung von gerechneten an gemessene Weichmacherkonzent- 
rationsprofile in PVC-Scheiben konnten Messache et al. (1981) Diffusionskoef- 
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fizienten von Weichmachern in PVC bestimmen. Dazu wurden mehrere PVC- 
Scheiben mit anfänglich homogener Weichmacherverteilung in einen temperier- 
ten Behälter mit Methanol gegeben. Der Weichmacher diffundierte dabei von 
den PVC-Scheiben in das Methanol. Nach unterschiedlichen Verweilzeiten 
wurden einzelne PVC-Scheiben dem Behälter entnommen, mit flüssigem Stick- 
stoff gekühlt und in siebzehn dünne Schichten geschnitten. Um den jeweiligen 
Weichmachergehalt der einzelnen Schichten zu bestimmen, wurde der Weich- 
macher aus dem PVC vollständig gelöst und anschließend die Konzentration des 
Weichmachers in der Eluierlösung mit Hilfe eines Gaschromatographen gemes- 
sen. Durch dieses Vorgehen erhielten Messadie et al. die Weichmacherkonzent- 
rationsprofile in den PVC-Scheiben zu unterschiedlichen Versuchszeiten. Mit 
diesen Infonnationen konnte der Diffusionskoeffizient des Weichmachers in 
PVC bestimmt werden. Das Eindnngen von Methanol in die PVC-Scheiben so- 
wie der Einfluss des Methanols auf die Mobilität des Weichmachers in PVC 
wurde bei dieser Arbeit nicht berücksichtigt. In einer späteren Untersuchung von 
Messadie und Vergnaud (1982) wurde mit dieser Versuchstechnik die Freiset- 
zung von Weichmacher aus PVC-Scheiben in reines Ethanol sowie in eine Etha- 
nol- Wasser-Mischung bestimmt. Bei diesen Untersuchungen wurde das Ein- 
dringen der Lösemittel in die PVC-Scheiben quantitativ bestimmt. Die Ergeb- 
nisse zeigen, dass die Lösemittelkonzentration in den PVC-Proben einen ent- 
scheidenden Einfluss auf den Diffusionskoeffizienten des Weichmachers hat. 

Um den Diffusionskoeffizienten schwer flüchtiger Additive in Polymeren 
ohne Beeinflussung von eindiffundierenden Lösemitteln bestimmen zu können, 
muss ein Feststoff als Akzeptorphase verwendet werden. So bestimmten Papa- 
konstantinou und Papaspyrides (1994) den Diffusionskoeffizienten eines 
Weichmachers in PVC, indem sie eine weichmacherhaltige mit einer weichma- 
cherfreien PVC-Schicht in Kontakt brachten. Der Weichmachermassenstrom 
von der weichmacherhaltigen in die anfänglich weichmacherfreie PVC-Schicht 
wurde dabei gravimetrisch durch regelmäßiges Wiegen der beiden Schichten 
bestimmt. 

Joabert et al. (2002) konnten mit Hilfe von Schwmgungsrheologie den 
Diffusionskoeffizienten eines Weichmachers in einem Copolymer Ethylenvinyl- 
acetat (PEVA) bestimmen. Dabei wurde auf die untere Platte eines Rheometers 
eine Schicht des Polymers aufgetragen. Auf das Polymer wurde eine geringe 
Menge des flüssigen Weichmachers appliziert und die obere Platte des Rheome- 
ters abgesenkt. Während der oszillierenden Messung diffundiert der Weichma- 
cher in die Polymerschicht und führt zu einer zeitlichen Veränderung des Spei- 
cher- und Verlustmoduls der Polymerprobe. Aus den Verläufen von Speicher- 
und Verlustmodul wurde ein Diffusionskoeffizient berechnet bzw. angepasst. 
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Im Hinblick steigender Anforderungen an Sicherheit und Qualität moder- 
ner polymerer Produkte ist ein tieferes Verständnis der Diffusionsvorgänge in 
Polymersystemen mit schwer flüchtigen Additiven unerlässlich. Es fehlen bisher 
grundlegenden Arbeiten, die sowohl den Einfluss von Lösemittel auf die Mobili- 
tät schwer flüchtiger Additive als auch den Einfluss schwer flüchtiger Additive 
auf die Mobilität von Lösemittel in Polymersystemen systematisch untersuchen. 
Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. 

1.3 Zielsetzung dieser Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist die Bestimmung der Mobilitäten einzelner Komponenten in 
Polymerlösungen, die schwer flüchtige Additive enthalten. Da die Beweglich- 
keit der einzelnen Spezies in Polymersystemen stark von der Zusammensetzung 
abhängt, soll diese quantifiziert und ein Ausdruck gefunden werden, der den 
Diffusionskoeffizientenverlauf von schwer flüchtigem Additiv und Lösemittel 
als Funktion der Zusammensetzung beschreibt. Diese Daten sollen als Grundla- 
ge für zukünftige Ansätze dienen, um die komplexen Stofftransportvorgänge in 
Mehrkomponentensystemen und Beschichtungen mit einer Simulation zu be- 
schreiben. 

Die Bestimmung der Diffusionskoeffizienten basiert auf folgender Ar- 
beitshypothese: Es ist möglich, Diffusionskoeffizienten einzelner Spezies in Po- 
lymerlösungen zu bestimmen, wenn die gemessenen Konzentrationsprofile der 
untersuchten Spezies während Stofftransportvorgängen durch Simulationsrech- 
nungen mit angepassten Diffusionskoeffizienten korrekt beschrieben werden 
können. Anpassungsparameter ist dabei der Diffusionskoeffizientenverlauf der 
untersuchten Spezies als Funktion der lokalen Zusammensetzung. Dabei kann 
angenommen werden, dass die zu untersuchenden ternären Stoffsysteme auf 
quasibinäre Systeme reduziert werden können, indem zwei Komponenten zu 
einer homogenen Komponente zusammengefasst werden, in der eine dritte 
Komponente diffundiert. 

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist die Kenntnis über den zeitlichen 
Verlauf der Konzentrationsprofile während der Stofftransportvorgänge in der 
ternären Polymerbeschichtung. Dafür wird eine geeignete Messtechnik benötigt, 
die in der Lage ist, die lokale, chemische Zusammensetzung in dünnen Poly- 
merbeschichtungen mit hoher örtlicher und zeitlicher Auflösung zu bestimmen. 
Aufgrund der geringen Abmessungen der untersuchten Polymerbeschichtungen 
(< 100 pm) und der Dynamik der Stoffströmungen stellen die Untersuchungen 
hohe Anforderungen an die Messtechnik. Schabei (2004) realisierte durch die 
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Koppelung eines konfokalen Mikro-Raman- Spektrometers mit einem inversen 
Mikroskop eine geeignete Messtechnik (Inverse -Mikro-Raman- Spektroskopie - 
IMRS), mit der sich die Zusammensetzung dünner, polynärer Polymerbeschich- 
tungen in einem weiten Konzentrationsbereich mit hoher Genauigkeit bestim- 
men lässt. Diese Messtechnik wird auch bei den experimentellen Untersuchun- 
gen dieser Arbeit eingesetzt. 

Der Einfluss schwer flüchtiger Additive auf Diffusionskoeffizientenver- 
läufe von Lösemitteln in Polymerbeschichtungen soll anhand genauer Analysen 
von Trocknungsversuchen quantifiziert werden. Für diese Untersuchungen wird 
der von Schabei (2004) aufgebaute Trocknungskanal verwendet, mit dem die 
Ausbildung von Lösemittelkonzentrationsprofilen in binären bzw. ternären (Po- 
lymer mit einem bzw. zwei Lösemitteln) Polymerlösungen während der Trock- 
nung erstmals erfolgreich bestimmt werden konnte. 

Für den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit, die experimentelle Be- 
stimmung von Diffusionskoeffizienten schwer flüchtiger Additive als Funktion 
der Zusammensetzung der Polymerbeschichtungen, müssen neue Experimente 
erdacht und geeignete Versuchsaufbauten realisiert werden. Diese Experimen- 
tiertechniken sollen es ermöglichen, den Einfluss der Lösemitteikonzentration 
auf die Mobilität schwer flüchtiger Additive in einem Lösemittelkonzentrations- 
bereich zu bestimmen, der auch bei Trocknungsversuchen durchschritten wird. 
Das bedeutet, dass die Diffusion von schwer flüchtigen Additiven in einem Be- 
reich von flüssigen Polymerlösungen bis hm zu vollständig trockenen Polymer- 
beschichtungen (binäre Systeme Additiv-Polymer) untersucht werden muss. 

Die gemessenen Lösemittelkonzentrationsprofile bei Trocknungsversu- 
chen und die Konzentrationsprofile schwer flüchtiger Additive bei Ausgleichs- 
prozessen werden mit Hilfe von Simulationsrechnungen zur Bestimmung von 
Diffusionskoeffizienten der jeweiligen Komponente verwendet. Systematische 
Untersuchungen der gegenseitigen Beeinflussung von Lösemittel und schwer 
flüchtigem Additiv gibt es bis dato noch nicht und sollen neue Erkenntnisse über 
Stofftransportvorgänge in Polymerbeschichtungen liefern. 

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es, die experimentell ermittelte Abhän- 
gigkeit der Diffusionskoeffizientenverläufe der einzelnen Komponenten von der 
Zusammensetzung des Polymersystems mit Hilfe eines empirischen Ansatzes zu 
beschreiben. Diese Diffusionskoeffizientenverläufe dienen zukünftig als Grund- 
lage für die modellhafte Beschreibung komplexer Stofftransportvorgänge in ter- 
nären Polymerbeschichtungen. 
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2 Messtechnik 

Bei den, im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zum Stoff- 
transport in dünnen Polymerbeschichtungen, wurde die Inverse-Mikro-Raman- 
Spektroskopie (IMRS) eingesetzt, weil diese Messtechnik einzigartige Möglich- 
keiten bietet, um Stofftransportvorgänge in dünnen Polymerschichten beobach- 
ten zu können. Bei der Inverse-Mikro-Raman- Spektra skopie wurden die Vortei- 
le der hohen Ortsauflösung der konfokalen Mikroskopie mit den chemischen 
Analysemöglichkeiten der Raman-Spektroskopie kombiniert. Weiterhin können 
durch den Einsatz eines, für die Raman-Spektroskopie verhältnismäßig starken 
Lasers, relativ kurze Messzeiten von ca. 1 s pro Messpunkt realisiert werden. 
Durch nicht invasive, quantitative Bestimmung der lokalen Zusammensetzung 
in mehreren Ebenen eines Mehrkomponentensystems lassen sich somit Konzent- 
rationsprofile der diffundierenden Spezies in einer Polymerschicht erfassen. 
Dies bietet die Möglichkeit, durch Anpassung von gerechneten an gemessene 
Konzentrationsprofile die Mobilität - den Diffusionskoeffizienten - der diffun- 
dierenden Spezies zu bestimmen. 

Die Vorteile dieser Messtechnik sollen im Rahmen dieser Arbeit genutzt 
werden, um Stofftransportvorgänge in Polymersystemen bestehend aus einem 
Lösemittel, einem schwer flüchtigen Additiv und einem Polymer zu untersu- 
chen. In den folgenden Abschnitten werden die Grundlagen der Raman- 
spektroskopie und Mikroskopie erläutert sowie der verwendete Versuchsaufbau 
vorgestellt. 

2.1 Ramanspektroskopie 

Die Ramanspektroskopie basiert auf dem physikalischen Phänomen der inelasti- 
schen Lichtstreuung. In vielen Forschungsbereichen z. B. nn biologisch / medi- 
zinischen und vor allem aber im chemisch/pharmazeutischen Bereich ist die 
Ramanspektroskopie eine etablierte Methode zur qualitativen und quantitativen 
Analyse. Aufgrund von technischen Verbesserungen von Lasern und CCD- 
Detektoren, die zu verkürzten Messzeiten und Kostenreduktionen der Systeme 
führen, wird diese Messtechnik verstärkt für die Untersuchung verfahrenstechni- 
scher Fragestellungen angewendet (z. B. Moritz (1999), Kwak und Lafleur 
(2003), Schabe! (2004), Ludwig (2006), Jeck et al. (2009) und Scharfer (2009)). 
Im folgenden Abschnitt wird die Theorie der Ramanstreuung kurz erläutert so- 
wie Ramanspektren von untersuchten Stoffsystemen und die Möglichkeiten der 
quantitativen Auswertung vorgestellt. Eine detaillierte Beschreibung der Theorie 
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der Ramanstreuung und deren Anwendungsmöglichkeiten können bei Brame 
(1977), Fadini (1985), Ferraro (1994) oder Schräder (1995) gefunden werden. 

2. 1. 1 Grundlagen der Ramanspektroskopie 

Spektroskopische Methoden basieren auf Wechselwirkungen zwischen einfal- 
lender elektromagnetischer Strahlung und den Molekülbmdungen der zu unter- 
suchenden Probe. Sie bieten den entscheidenden Vorteil, Proben berührungslos 
zu untersuchen, wobei die gewonnenen spektralen Informationen Rückschlüsse 
über die chemische Zusammensetzung in dem Messvolumen zulassen. Bei dem 
Durchstrahlen eines Probevolumens tntt infolge von Absorption und Streuung 
eine Schwächung der Strahlungsintensität auf. Diese beiden unterschiedlichen 
physikalischen Effekte können zur qualitativen und quantitativen Analyse ver- 
wendet werden. So basiert die wohl bekannteste spektroskopische Analysetech- 
nik, die Infrarotspektroskopie, auf der selektiven Absorption von charakteristi- 
schen Wellenlängen aus dem eingestrahlten Wellenlängenbereich. Eine weitere 
Möglichkeit der spektroskopischen Untersuchung, auf der die Ramanspek- 
troskopie basiert, ist die Auswertung der an den Molekülen im Probevolumen 
rückgestreuten Strahlung. Durch das einfallende, monochromatische Licht wer- 
den Molekülbmdungen zu Schwingungsübergängen angeregt. Dabei kann elasti- 
sche oder melastische Lichtstreuung auftreten. Diese beiden Phänomene unter- 
scheiden sich aufgrund der auf getretenen Wechselwirkung zwischen Lichtstrahl 
und Molekül. Bei der elastischen Streuung, der sogenannten Rayleigh-Streuung, 
befindet sich die Molekülbindung vor und nach der Streuung im gleichen ener- 
getischen Zustand. Die elastische Streuung an Molekülen ändert also nur den 
Impuls - Richtung - des emfallenden Lichtstrahles, die Energie der Strahlung 
und somit seine Wellenlänge verändert sich dabei nicht. Bei einer inelastischen 
Streuung, zu der die Ramanstreuung gehört, ändert sieh außer dem Impuls auch 
die Energie, also die Wellenlänge der gestreuten Photonen. Der Vorgang der 
melastischen Lichtstreuung kann an dem sogenannten Termschema veranschau- 
licht werden: Die Quantenmechanik gibt diskrete Energieniveaus für verschie- 
dene Molekülschwingungen vor. Wird ein Lichtstrahl an einem Molekül ge- 
streut, wird angenommen, dass die gesamte Energie des Lichtstrahles von der 
Molekülschwmgung absorbiert und es dadurch auf ein „virtuelles“ Energieni- 
veau angehoben wird. Man spricht in diesem Fall von einem „virtuellen“ Ener- 
gieniveau, da dieser energetische Anregungszustand nur von der Energie der 
gestreuten Strahlung, nicht aber von den gequantelten Energieeigenwerten der 
Molekülschwmgung abhängig ist. Von diesem virtuellen Energieniveau relaxiert 
das Molekül wieder in ein energetisch günstigeres, reales Energieniveau. Dabei 
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wird em Photon emittiert, dessen Energie - Wellenlänge - der Differenz zwi- 
schen dem virtuellen und dem realen Energieniveau entspricht, auf welches die 
Molekülschwmgung relaxiert. Sind die Energieniveaus der Molekülschwingung 
vor und nach der Lichtstreuung identisch, hat formal kein Schwingungsübergang 
stattgefunden. Die Lichtstreuung war elastisch ( Rayleigh ), die Wellenlänge des 
Lichts hat sich bei dem Vorgang nicht geändert. Relaxiert die Schwingung, im 
Vergleich zu dem energetischen Ursprungszustand vor der Streuung, in ein 
energetisch höheres oder niedrigeres Energieniveau war die Lichtstreuung ine- 
lastisch, und die Wellenlänge des emittierten Photons ist länger (energieärmer) 
oder kürzer (energiereicher) als von der anregenden Strahlung. In diesen F ällen 
hat em Schwmgungsübergang stattgefunden und man spricht von einem Stokes- 
bzw. Anti- Stokes-Übergang. 

Das Phänomen der melastischen Lichtstreuung wurde von Smekal (1923), 
basierend auf theoretischen Überlegungen, vorhergesagt. Erst fünf Jahre später 
konnte ihre Existenz durch Raman und Krishnan (1928) experimentell bestätigt 
werden. Der experimentelle Nachweis gestaltete sich unter anderem schwierig, 
da nur ein Bruchteil der anregenden Strahlung von einem Molekül melastisch 
gestreut wird. Dementsprechend ist auch die Intensität der Ramanstrahlung I R nn 
Vergleich zur anregenden Lichtstrahlung I 0 nur sehr gering, was die Detektion 
der Strahlung erschwert. Das Verhältnis der Intensitäten von anregender Strah- 
lung und Ramanstrahlung beträgt nur IJI R = 1:1-10" Die elastische Streuung 
tritt im Vergleich zur melastischen deutlich häufiger auf. So beträgt das Verhält- 
nis der Intensität zwischen der anregenden und der elastisch (Rayleigh) gestreu- 
ten Strahlung I 0 H E = Ll'l 0‘ 4 . Dies stellt eine weitere Herausforderung für die 
Detektion dar, weil die schwächeren Ramansignale von dem elastisch gestreuten 
Lieht überblendet werden. Heutzutage stellt diese dank leistungsstarker Laser- 
hchtquellen, schmalbandigen Notch- und Kantenfilter für die effektive Tren- 
nung von elastisch und melastisch gestreuter Strahlung sowie empfindlicher 
CCD-Detektoren kein Problem mehr dar. Speziell die Entwicklung und der 
technische Fortschritt in den letzten Jahren im Bereich der Festkörperlaser und 
CCD-Detektoren verkürzen einerseits die benötigte Messzeit und machen au- 
ßerdem die Geräte kompakter und kostengünstiger. 

Aufgrund der diskreten Energieniveaus der jeweiligen Molekülschwin- 
gungsübergänge ist der Betrag der Frequenz Verschiebung zwischen dem ge- 
streuten und dem anregenden Licht nur von der streuenden Molekülschwmgung 
abhängig. Die Wellenlänge der anregenden Lichtstrahlung hat auf diese Fre- 
quenzverschiebung, den sogenannten Ramanshift, keinen Einfluss. Werden die 
Intensitäten der auf genommenen Ramansignale gegen die Wellenzahlverschie- 
bung Ar (Ramanshift) aufgetragen, erhält man das Raman- Spektrum des streu- 
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enden Moleküls. Der Zusammenhang zwischen Wellenzahl v , Wellenlänge X 
und Frequenz v des Lichtes ist gegeben durch: 

~ 1 v 

y =T = - ( 2 - 1 ) 

Ä c 

v = Wellenzahl 

2 = Wellenlänge 

v = Frequenz 

c = Lichtgeschwindigkeit 

In Abb. 2. 1 ist das Ramanspektrum des Weichmachers Tnphenylphosphat (TPP) 

dargestellt. Das Ramanspektrum zeigt die charakteristischen Schwingungsban- 
den der chemischen Bindungen des Moleküls. Allerdings erscheinen nur rama- 
naktive Schwmgungsübergänge in einem Ramanspektrum. Eine Molekül- 
schwingung ist ramanaktiv, wenn sich die Polarisierbarkeit des Moleküls wäh- 
rend des Schwingungsübergangs ändert. Im Vergleich dazu muss sich bei 
Schwmgungsübergängen, die bei der Infrarotspektroskopie detektiert werden, 
das Dipolmoment des Moleküls ändern. 



Abb. 2.1: Vollständiges Ramanspektrum ( Stokes ) des Reinstoffs Tnphenylphosphat 
(TPP) aufgenommen mit dem 600er Gitter bei 20°C. 

In dem Spektrum des Weichmachers sind vor allem die intensiven Schwm- 
gungsbanden der C-H Bindung bei v = 3075 cm" 1 und die „Rmgatmung“ der 
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aromatischen Ringe bei v = 1008 cm" 1 zu erkennen. In der Abb. 2.2 ist das Ra- 
manspektrum von dem Lösemittel Methylenchlond (MeCl) dargestellt. 



Abb. 2.2: Vollständiges Ramanspektrum ( Stokes ) des Reinstoffs Methylenchlond 
(MeCl) aufgenommen mit dem 600er Gitter bei 20°C. 



200 600 1000 1400 1800 2200 2600 3000 3400 


Ramanshift [cm' 1 ] 

Abb. 2.3: Vollständiges Ramanspektrum ( Stokes ) des Reinstoffs Polyvinylacetat 
(PVAc) aufgenommen mit dem 600er Gitter bei 20°C. 
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In dem Spektrum dominieren die Schwingungsbanden der C-H und C-Cl Bin- 
dungen bei v = 2990 cm' 1 und v =705 cm' 1 . Das Ramanspektrum des Poly- 
mers Polyvmylacetat (PVAc) ist in Abb. 2.3 abgebildet. In dem Schwmgungs- 
spektrum ist sehr deutlich die Intensitätsspitze (Peak) der C-H-Bmdung zu er- 
kennen, welche die hohe Anzahl an C-H-Bmdungen in den Polymerketten wie- 
derspiegelt. 


2.1.2 Quantitative Auswertung der Ramanspektren 

Wie die Abbildungen der Remstoffspektren verdeutlichen, sind die Schwin- 
gungsbanden charakteristisch für bestimmte Bindungen innerhalb eines Mole- 
küls. In dem Ramanspektrum eines Mehrkomponentensystems sind daher auch 
die charakteristischen Frequenzverschiebungen der einzelnen chemischen Spe- 
zies des Systems zu erkennen. Es stellt sich daher die Frage, ob und wie aus dem 
gemessenen Spektrum eines Mehrkomponentensystems Rückschlüsse auf die 
Konzentrationen der einzelnen Spezies in dem Probevolumen gezogen werden 
können. Um diese Frage zu beantworten, soll zunächst der Zusammenhang zwi- 
schen der Intensität einer Schwmgungsbande im Ramanspektrum und der, der 
anregenden Laserstrahlung, betrachtet werden. In einem mit Laserlicht bestrahl- 
ten Probevolumen ist nach Mayinger (1994) die Intensität des inelastisch ge- 
streuten Lichts linear proportional zu der Intensität der anregenden Strahlung, 
der Teilchenanzahl im Probevolumen und diverser stoff spezifischer Konstanten. 
Moritz (1999) formuliert den in Gleichung (2.2) gezeigten, linearen Zusammen- 
hang zwischen der Intensität eines Raman- Signals und der Anzahl der streuen- 
den Teilchen im Fokusvolumen. Dabei bezeichnet der Index /' die chemische 
Spezies und k die jeweils betrachtete Schwingung des Moleküls. 


/ 


d CT 


i,k 


i,k 


SD. 

K J 

V 

stoffspezifischer 

Faktor 


G ' N a V ■ Q obs ■ F~ l - C ■ I 0 


exp erimentelle Faktoren 


( 2 . 2 ) 


dcr t k l dkl = differentieller Streuquerschnitt der Molekülschwingung k 
der chemischen Spezies i 

c i = molare Konzentration der Komponente i 

N A = Avogadro-Konstante 

V = Beobachtungsvolumen 

fl obs = Beobachtungswinkel des Objektivs 
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F = Projektionsfläche der Detektoröffnung auf das Beobachtungs- 
volumen 

C = Konstante zur Berücksichtigung der Effizienz des Detektorsystems 

I 0 = Intensität der Anregungs Strahlung 

In dieser Form werden die einzelnen Rinflussfaktoren auf die Intensität des Ra- 
man-Signals deutlich. Neben der molaren Konzentration der streuenden Spezies 
ist der differentielle Streuquerschnitt der betrachteten Molekülschwingung der 
einzige stoffspezifische Faktor. Weiterhin spielen viele experimentelle Faktoren 
wie die Intensität der anregenden Strahlung, der Versuchsaufbau und die Emp- 
findlichkeit des Detektorsystems in dem zu detektierenden Wellenlängenbereich 
eine große Rolle. Gerade diese experimentellen Faktoren sind schwer zugäng- 
lich und können sich von Experiment zu Experiment leicht verändern. Dies er- 
schwert die Bestimmung der absoluten Konzentration der streuenden Spezies 
mit Hilfe von Gleichung (2.2). Weiterhin sind die Reproduzierbarkeit und die 
Genauigkeit der Auswertung fraglich. Um diese Probleme zu umgehen, ist es in 
der Ramanspektroskopie üblich, aus einem Schwingungsspektrum keine absolu- 
ten Konzentrationen einzelner Spezies zu bestimmen, sondern Intensitätsver- 
hältnisse von Schwingungsbanden verschiedener Spezies auszuwerten. Dieses 
Vorgehen hat den Vorteil, dass durch die Verhältnisbildung alle experimentellen 
Faktoren eliminiert werden, wie es in Gleichung (2.3) für Schwmgungsbanden 
der Spezies z und p dargestellt ist. 


I 


i.k 


I 


p,k 


da 


i,k 


an 


fd 


(7 


p,k 


an 


g 

c. 


K A -y-n obs -F-'.c-i Q 

n a -V-^ohs -F^ C I 0 

=i 


(2.3) 


Dadurch müssen die schwer zugänglichen experimentellen Emflussgrößen nicht 
bestimmt werden. Weiterhin wirken sich temporäre Störungen wie z. B. Intensi- 
tätsschwankungen des Laserlichtes oder Veränderungen des Versuchsaufbaus 
auf die Intensität beider Schwmgungsbanden aus, wodurch das Verhältnis unbe- 
einflusst bleibt. Durch Umformung kann Gleichung (2.3) in eine anwendungs- 
freundliche Form gebracht werden. Dabei wird die molare Konzentration der 
Komponente z, c i durch die massenbezogene Konzentration c l ersetzt. 


G = 



(2.4) 


c t = massenbezogene Konzentration der Komponente i 
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M t = Molmasse der Komponente i 

Mit der Einführung der Massenbeladung X t kann das Konzentrationsverhältnis 
der Komponenten i und p ersetzt werden. 


X t = Massenbeladung der Komponente i 

m t = Masse der Komponente i im Probevolumen 

m p = Masse der Komponente p im Probevolumen 

Werden Gleichungen (2.4) und (2.5) in (2.3) eingesetzt, erhält man folgenden, 
einfachen Ausdruck für den Zusammenhang zwischen dem Intensitätsverhältnis 
zweier Schwingungsbanden und der Beladung der Komponente v. 


K t = Kalibrierkonstante der Komponente i 

Die Kahbnerkonstante K t ist ein Proportionalitätsfaktor, der das Intensitätsver- 
hältnis mit der Massenbeladung verknüpft. Durch die Verhältmsbüdung ist der 
Faktor unabhängig von dem experimentellen Aufbau und Veränderungen der 
Laserleistungen. Die Ermittlung der Kahbnerkonstante erfolgt über die Auf- 
nahme der Ramanspektren von Proben mit bekannter Zusammensetzung. Wird 
das Intensitätsverhältmss der charakteristischen Schwmgungsbanden in dem 
aufgenommenen Spektrum bestimmt, ist die einzige unbekannte Größe in Glei- 
chung (2.6) die Kahbnerkonstante K r 

Durch die Entwicklung leistungsstarker Laser und Detektorsysteme ist die 
Ramanspektroskopie zu einem aufschlussreichen Spektroskopieverfahren für die 
quantitative Analyse von Mehrkomponentensystemen geworden. Die Kalibrie- 
rung eines Stoffsystems gestaltet sich aufgrund des linearen Zusammenhangs 
zwischen der Komponentenbeladung und dem Intensitätsverhältnis der charakte- 
ristischen Schwmgungsbanden im Vergleich zu anderen spektroskopischen Ana- 
lysetechniken relativ einfach. Das genaue Vorgehen bei der Kalibrierung der in 
dieser Arbeit untersuchten Stoffsysteme wird in Kapitel 3.1 detailliert beschrie- 
ben. 



p 


(2.5) 



(2.6) 
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2.2 Grundlagen der Mikroskopie 

Ein weiterer Vorteil der Ramanspektroskopie gegenüber anderen spektroskopi- 
schen Verfahren ist die Tatsache, dass der Raman-Effekt auf Lichtstreuung und 
nicht wie z. B. bei der Infrarotspektroskopie auf Absorption basiert. Somit ist 
man bei der Probenanalyse nicht auf das übliche Transmissions- oder Total- 
reflextionsverfahren beschränkt, mit denen keine ortsaufgelöste Bestimmung der 
Zusammensetzung der Probe möglich ist. Dadurch, dass die Ramanspektrosko- 
pie auf melastischer Lichtstreuung beruht, können alle Methoden der „gewöhn- 
lichen“ Lichtmikroskopie angewendet werden. In Verbindung mit geeignet ge- 
wählten Mikroskopiemethoden können die, in dem vorhergehenden Kapitel be- 
sprochenen analytischen Möglichkeiten der Ramanspektroskopie, auf lokale, 
räumlich scharf begrenzte Gebiete in einer Probe angewendet werden. Dadurch 
wird die berührungslose und zerstörungsfreie Bestimmung der lokalen chemi- 
schen Zusammensetzung in verschiedenen Tiefen einer Probe ermöglicht. Um 
diesen entscheidenden Vorteil auszunutzen und eine möglichst hohe Ortsauflö- 
sung zu erhalten, müssen einige Grundlagen der Mikroskopie beachtet werden. 
Diese werden in folgendem Kapitel kurz erläutert und sollen zu einem besseren 
Verständnis der später vorgestellten Versuchsaufbauten beitragen. 

2.2.1 Prinzip der konfokalen Mikroskopie 

Bei einem sogenannten Tiefenscan werden die lokalen Zusammensetzungen ei- 
ner Probe in verschiedenen Ebenen bestimmt. Dabei wird der Fokuspunkt der 
anregenden Laserstrahlung entlang der Tiefenkoordmate in der Probe schrittwei- 
se bewegt. Die inelastisch gestreute Strahlung, welche die Information über die 
chemische Zusammensetzung in dem Fokusvolumen enthält, wird von demsel- 
ben Objektiv aufgefangen, welches den anregenden Laserstrahl fokussiert. Da- 
bei ist von entscheidender Bedeutung, dass die aufgenommenen spektralen In- 
fonnationen nur bzw. hauptsächlich aus der betrachteten Fokusebene kommen. 
Werden zu viele Photonen, die ober- oder unterhalb der eigentlichen Fokusebe- 
ne gestreut wurden, aufgenommen, kann das zur fehlerhaften Interpretation der 
lokalen Zusammensetzung führen. Für eine eindeutige Zuordnung der erhalte- 
nen Informationen muss also sichergestellt werden, dass der Großteil der aufge- 
fangenen Lichtstrahlen aus der Fokusebene stammt, und der Anteil der Streu- 
strahlung aus anderen Tiefen minimiert wird. Um dies zu gewährleisten, wird 
bei der konfokalen Mikroskopie eine Loehblende - das konfokale Pinhole - in 
den Strahlengang der Streustrahlung eingesetzt ( Wilson (1990)). Diese Loch- 
blende ist so angeordnet, dass die gestreute Strahlung aus der Fokusebene exakt 
in dem Mittelpunkt der Lochblende erneut fokussiert wird. Dadurch kann sie die 
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Blende passieren und erreicht den Detektor. Der Großteil des Streulichts, das 
seinen Ursprung ober- oder unterhalb der Fokusebene hat, wird von dem Pmhole 
effektiv ausgeblendet. Das konfokale Prinzip ist in Abb. 2.4 veranschaulicht. 


Fokusebene konfokales 



Abb. 2.4: Veranschaulichung des konfokalen Prinzips. Die vereinfachte Darstellung 
der Strahlengänge verdeutlicht, wie das konfokale Pinhole Strahlung abfängt, die 
ober- und unterhalb der Fokusebene gestreut wurde. 

Bei Schabei (2004) ist der Einfluss verschiedener Lochblendendurchmesser auf 
die Tiefenauflösung detailliert beschrieben. In dieser Arbeit wurden alle Mes- 
sungen mit einem Pmholedurchmesser von 400 pm durchgeführt. Diese Einstel- 
lung ergab einen guten Kompromiss aus hoher Signalmtensität und guter, axia- 
ler Ortsauflösung von 2-3 pm. 


2.2.2 Abbildungsfehler 

Das beschriebene konfokale Prinzip würde nn Idealfall zu einer axialen Auflö- 
sung führen, die nur von der Wahl des Objektives und der Wellenlänge des ver- 
wendeten Lasers abhängt. Der idealisierte Fokuspunkt wird in Realität durch 
Beugungseffekte zu einem Fokusvolumen (focal tube) aufgeweitet. Everall 
(2000) gibt für die axiale Aufweitung dieses Fokusvolumens (depth of focus 
d.o.f.) folgende Näherung: 


d.o.f . = 4- 


2 


NA 2 


/l = Wellenlänge des Laserlichtes 
NA = numerische Apertur des Objektivs 



(2.7) 


Auf die genaue Bedeutung der numerischen Apertur (NA) soll an dieser Stelle 
nicht emgegangen werden. Sie ist ein Maß für den maximalen Raumwinkel, in 
dem noch Strahlen von der Linse des Objektivs eingesammelt werden können. 
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NA = sin 0 


max 


(2.8) 


© max = maximaler Winkel eines Strahls zur optischen Achse 

Allerdings spielen Abbildungsfehler aufgrund von Beugungseffekten in 
der Mikroskopie eine untergeordnete Rolle. Abbildungsfehler aufgrund von Bre- 
chungseffekten, sogenannte „sphärische Aberrationen“, limitieren das räumliche 
Auflösevermögen lichtmikroskopischer Untersuchungen. Eine sphärische Aber- 
ration tritt auf, wenn sich die optische Dichte des Mediums im Strahlengang 
zwischen Objektivlmse und Fokuspunkt ändert. Dies ist der Fall, wenn bei- 
spielsweise ein Lichtstrahl mit einem gängigen Trockenobjektiv in einer trans- 
parenten PVAc-Probe fokussiert wird. An der Phasengrenze zwischen Luft und 
Probe tritt aufgrund der unterschiedlichen Brechungsindices der Medien Licht- 
brechung auf. Der Lichtstrahl wird teilreflektiert und gemäß des Snelliusschen 
Brechungsgesetzes ( Tipler (2000)) zum optisch dichteren Medium hin gebro- 
chen: 


©,. = Winkel im Medium i zur optischen Achse 

n t = Brechungsindex des Medium i 

Dabei werden die Lichtstrahlen an der Phasengrenze je nach Einfallswinkel un- 
terschiedlich stark gebrochen. So werden die randgängigen Strahlen, die mit 
dem maximalen Raumwinkel © max auf die Phasengrenze treffen, wesentlich 
stärker durch die Lichtbrechung abgelenkt als achsnahe Strahlen. Dies führt zu 
einer axialen Aufweitung des Fokusvolumens ( d.o.f ) und zu einer Verschiebung 
des Fokusvolumens aus der nominellen Fokusebene. Mit zunehmendem Unter- 
schied der Brechungsindices vergrößern sich diese Abbildungsfehler. Im oben 
aufgeführten Beispiel (Luft n 2 = 1, PVAc n 2 = 1,46) beträgt das Verhältnis der 
Brechungsindices n = 1 ,46 und würde zu beträchtlichen Abbildungsfehlern füh- 
ren und so kaum eine korrekte Interpretation der spektralen Informationen zulas- 
sen. 

Die sphärischen Aberrationen lassen sich durch den Einsatz von soge- 
nannten Immersionsobjektiven drastisch verringern. Bei diesen Objektiven wird 
der Raum zwischen Objektivlmse und Probe (oder Probenträger) mit einer Im- 
mersionsflüssigkeit gefüllt, deren Brechungsindex dem der Probe möglichst 
ähnlich ist. Um den Kontakt zwischen der zu untersuchenden Probe und der 


sin©. 


mit n = — 


(2.9) 
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Immersionsflüssigkeit zu vermeiden, befindet sich in den meisten Fällen ein Ob- 
jektträgerglas zwischen Flüssigkeit und Probe, wie es in Abb. 2.5 dargestellt ist. 



Abb. 2.5: Schematische Darstellung des Strahlen gangs bei der Verwendung eines 
Ölimmersionsobjektives. Durch den Einsatz des Immersionsöls findet die Lichtbre- 
chung, welche za sphärischen Aberrationen führt, nur an der Phasengrenze 
Glas/Probe statt. (Quelle Scharfer (2003)). 

In dieser Arbeit wurde ein spezielles Immersionsöl verwendet, dessen 
Brechungsmdex dem des Objektträgerglases entspricht (noi = n G i as - 1,51). Da- 
durch wird der Strahlengang des Lichts an der Phasengrenze Immersio- 
nöl/Objektträgerglas nicht abgelenkt. An der Phasengrenze Objektträger- 
glas/Polymerprobe beträgt das, für die Abbildungsfehler relevante Verhältnis 
der Brechungsindices np VAc ln G ia S = 1,46/1,51 = 0,97. Würde bei diesem Ver- 
suchsaufbau kein Immersionsöl sondern ein Trockenobjektiv verwendet, würde 
der Lichtstrahl auf seinem Weg zu dem Fokuspunkt erst an der Phasengrenze 
Luft/Glas und dann erneut an der Phasengrenze Glas/Polymer gebrochen. 

Durch den Einsatz von geeigneten Immersionsobjektiven lassen sich 
sphärische Aberrationen minimieren, aber in den meisten Fällen nicht vollstän- 
dig eliminieren (Dies ist nur möglich, wenn Immersionsmedium und Probe ex- 
akt den gleichen Brechungsmdex haben). Um die auftretenden Abbildungsfehler 
bei der Auswertung und Interpretation von Messdaten berücksichtigen zu kön- 
nen, hat Everall (2000) Berechnungsgleichungen für die axiale Aufweitung des 
Fokusvolumens ( d.o.f ) und die Fokuspunktverschiebung durch Brechungseffek- 
te angegeben. Eine kurze Herleitung der Gleichungen ist im Anhang in A 1 zu 
finden, eine detaillierte Beschreibung in der Arbeit von Everall. Für die Aufwei- 
tung des Fokusvolumens gibt Everall folgende Gleichung an, die nur von der 
numerischen Apertur des Objektivs, der nominellen Fokustiefe und dem Ver- 
hältnis der Brechungsindices von Probe und Öl abhängt. 
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(2.10) 


Zj = nominelle Fokustiefe 

Anhand der Gleichung ist gut zu erkennen, dass die Aufweitung linear proporti- 
onal mit der nominellen Fokustiefe zunimmt. Außerdem bestätigt die Gleichung, 
dass für den Fall identischer Brechungsindices (n Probe = n 0 i —>n = 1) keine Auf- 
weitung auftntt id.o.f. = 0). 

Weiterhin gibt Everall eine Gleichung an, welche den Schwerpunkt (cen- 
ter of gravity = c.o.g.) der Intensitätsverteilung der aufgenommenen Raman- 
signale innerhalb des Fokusvolumens id.o.f') beschreibt. Dieser „Schwerpunkt“ 
entspricht der axialen Position in der Probe, aus welcher der Großteil der aufge- 
nommenen Ramansignale gestreut wurde. 


m = dimensionsloser Linsenradius r/r max 

n Vlprobe/Höl 

O = Füllfaktor des Objektivs (hier 0=1) 

Mit Hilfe von Gleichung (2.1 1) kann die reale Position (c.o.g) der Ramansigna- 
le berechnet werden, wenn die nominelle Fokustiefe und die Brechungsindices 
der Probe bekannt sind. In dieser Arbeit wird bei der Auswertung der Ra- 
manspektren die Verschiebung des nominellen Fokuspunktes aufgrund von Bre- 
chungseffekten berücksichtigt und mit Gleichung (2.1 1 ) die Position der Signale 
korrigiert. Die dazu verwendeten optischen Dichten der untersuchten Stoffsys- 
teme sind in Abschnitt A 2 im Anhang angegeben. 

Die Größenordnung von sphänschen Aberrationen sollen abschließend an 
einem einfachen Beispiel verdeutlicht werden. Wird bei der Untersuchung einer 
PVAc Probe ein Trockenobjektiv mit einer numerischen Apertur von NA = 0,9 
verwendet, beträgt bei einer nominellen Fokustiefe von 50 pm die axiale Fokus- 
aufweitung d.o.f =58 pm. Der Schwerpunkt der Ramansignale hat dabei seinen 
Ursprung aus einer Tiefe von c.o.g. =103 pm. Wird hingegen bei der Untersu- 
chung ein Öhmmersionsobjektiv mit einer numerischen Apertur von NA = 1,3 


C ° ' S Raman Z \ ' 



( 2 . 11 ) 
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eingesetzt, beträgt die Fokusaufweitung d.o.f= 5 pm und der Schwerpunkt der 
Ramansignale befindet sich in einer Tiefe von 46 pm. Dieses Beispiel soll ver- 
deutlichen wie entscheidend die Wahl der Objektive und Immersionsmedien auf 
die Tiefenauflösung und somit auf die Qualität von mikroskopischen Untersu- 
chungen ist. Wird der Effekt der Lichtbrechung bei der Auswertung der Mess- 
werte nicht berücksichtigt, kann das zu schweren Fehlem bei der Interpretation 
der Daten führen. 

In diesem Kapitel soll verdeutlicht werden, wie wichtig der Aufbau des 
Mikroskops und die Verwendung von geeigneten Objektiven und Immersi- 
onsflüssigkeiten für die tatsächliche Ortsauflösung bei der Mikroskopie sind. 
Um eine maximal mögliche Ortsauflösung bei den mikroskopischen Untersu- 
chungen zu erhalten, muss ein konfokales Mikroskop mit einem Immersionsob- 
jektiv eingesetzt werden. Der Brechungsmdex der verwendeten Immersionsflüs- 
sigkeit sollte dabei dem der Probe möglichst ähnlich sein. Auftretende sphäri- 
sche Aberrationen sollten mit Hilfe von Gleichung (2.1 1) berechnet werden um 
Fehlmterpretationen der Daten zu vermeiden. 

2.3 Aufbau des Inversen-Mikro-Raman-Spektrometers 

Die in den letzten beiden Abschnitten beschriebenen Methoden und Erkenntnis- 
se, die optimale Ortsauflösungen bei mikroskopischen Untersuchungen ermögli- 
chen, wurden von Schabe I (2004) bei dem Aufbau des Inversen-Mikro-Raman- 
Spektrometers berücksichtigt. Durch die Kopplung eines inversen, konfokalen 
Mikroskops mit einem Ramanspektrometer und die Verwendung von Ölimmer- 
sionsobjektiven mit hoher numerischer Apertur ist eine Messtechnik entstanden, 
welche die Vorteile der nicht invasiven quantitativen Analyse der Ra- 
manspektro skopie mit der hohen Ortsauflösung konfokaler Mikroskopie vereint. 
In Abb. 2.6 ist der Aufbau des Inversen-Mikro-Raman-Spektrometers darge- 
stellt. Die Messtechnik besteht im Wesentlichen aus einem Trocknungskanal, 
der über einem inversen, konfokalen Mikroskop ( Olympus 1X50 ) positioniert 
und mit dem Ramanspektrometer ( Labram der Firma Jobin Yvon ) gekoppelt ist. 
In einer Bohrung in der der Mitte der Platte befindet sich ein Öhmmersionsob- 
jektiv (Zeiss Plan-Neofluar lOOx, NA 1,3), welches durch eine 170 pm dünne 
Glasplatte den Laserstrahl im Polymerfilm fokussiert. Immersionsöl und Glas- 
platte haben identische Brechungsmdices von noi= n Gias = 1,51. Für die Unter- 
suchungen wurde ein Argon-Laser ( [Uniphase 2010 Series ) mit einer Wellenlän- 
ge von 2 = 514 nm und einer maximalen Strahlleistung von 175 mW eingesetzt. 
Im Fokuspunkt werden die Laserstrahlen elastisch ( Rayleigh ) und melastisch 
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(. Raman ) von den Molekülen im Fokusvolumen gestreut. Ein Teil dieser Streu- 
strahlung wird von dem Objektiv wieder eingesammelt und beinhaltet die In- 
formation über die chemische Zusammensetzung der Probe im Fokusvolumen. 


Fokuspunkt~^___^°|^ me ^'* m / Glasplatte || Trocknungskanal 

Öl 



^ I 

Piezofokus ^ 
[0-200pm] 


% Olimmersionsobjektiv 
i (100x1.3) CCD-Detektor 


Spiegel 
Argon Laser 


Notchfilter Linse 

V dtH" rdl 


konfokales pinhole 



Abb. 2.6: Schematischer Aufbau des Inversen-Mikro-Raman-Spektrometers. Die Skiz- 
ze zeigt die Kopplung des inversen, konfokalen Mikroskops mit dem Raman- 
Spektrometer. 

Um die lokale Zusammensetzung der Probe in verschiedenen Ebenen des dün- 
nen Films bestimmen zu können, muss die axiale Position des Fokuspunktes 
verändert werden. Dies wird durch Anheben und Absenken des Objektivs durch 
ein Piezo-Nano-Positionierungs-Sy stem der Firma Physical Instruments reali- 
siert, welches diese Verstellung in wenigen Millisekunden und mit einer Präzi- 
sion von 0,3 pm durchführt. Die von dem Objektiv emgesammelte Streustrah- 
lung wird von einem Spiegelsystem umgeleitet und durch eine Linse auf ein 
konfokales Pinhole fokussiert. Dies bewirkt die in Kapitel 2.2.1 beschriebene 
räumliche Filterung der Streustrahlung. Strahlen, die oberhalb oder unterhalb 
der Fokusebene gestreut werden, werden nicht auf das Pmhole fokussiert und 
können daher die Blende nicht passieren. Durch den Einsatz des konfokalen 
Mikroskops in Verbindung mit einem geeigneten Öhmmersionsobjektiv mit ho- 
her numerischer Apertur wird eine Ortsauflösung von etwa 2 pm erreicht. 

Damit genügt die beschriebene Messtechnik den Anforderungen der Auf- 
gabenstellung, Zusammensetzungsprofile in Mehrkomponentensystemen mit 
einer hohen örtlichen Auflösung erfassen zu können. Die bestehende Messtech- 
nik konnte teilweise direkt bei den Untersuchungen eingesetzt werden (Trock- 
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nungsversuche s. Kapitel 3.2) oder die neu entwickelten Versuchsaufbauten 
wurden so konstruiert, dass sie an die bestehende Messtechnik angekoppelt wer- 
den konnten (Langzeit-, Wiederbefeuchtungs- und Zwei schichtversuche s. 3.3.2, 
3.3.3 und 3.3.4). 
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3 Experimentelle Untersuchungen 

Mit der in Kapitel 2 vorgestellten Messtechnik wird nun die Mobilität der ein- 
zelnen Komponenten in Polymerlösungen, die schwer flüchtige Additive enthal- 
ten, untersucht werden. Dabei stehen die Diffusion des schwer flüchtigen Addi- 
tivs sowie die Beeinflussung der Lösemitteldiffusion durch das schwer flüchtige 
Additiv im Vordergrund. Um diese Aspekte zu untersuchen, wurden geeignete 
Experimente durchgeführt und mit Hilfe der IMRS-Messtechnik analysiert. Vor- 
raussetzung für eine quantitative Auswertung der experimentellen Daten sind 
Kalibrierungsmessungen der untersuchten Stoffsysteme. Um den Einfluss des 
schwer flüchtigen Additivs auf die Mobilität der Lösemittel in der Polymerlö- 
sung zu bestimmen, wurden Trocknungsversuche mit Polymerlösungen mit un- 
terschiedlichen Weichmacherkonzentrationen durchgeführt. Die Quantifizierung 
der Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten des schwer flüchtigen Additivs 
von der Lösemittelkonzentration ist erheblich aufwendiger. Aufgrund der star- 
ken Beeinflussung der Weichmachermobilität durch Lösemittel in Polymersys- 
temen müssen je nach Lösemittelkonzentration drei verschiedene Versuchstech- 
niken eingesetzt werden, um den Einfluss des Lösemittels auf die Mobilität des 
schwer flüchtigen Additivs im relevanten Lösemitteikonzentrationsbereich (von 
viskosen Flüssigkeiten bis zu trockenen Polymerfilmen) zu bestimmen. In den 
folgenden Abschnitten werden die verwendeten Versuchsaufbauten vorgestellt 
sowie die Versuchsdurchführungen erläutert. 

3.1 Kalibriermessungen zur Auswertung der Raman-Spektren 

Um aus den gemessenen Ramanspektren Informationen über die quantitative 
Zusammensetzung zu erhalten, müssen Kalibrierungsmessungen der zu untersu- 
chenden Stoffsysteme durchgeführt werden. Dadurch können aus den gemesse- 
nen Intensitätsverhältnissen der einzelnen Komponenten die entsprechenden Be- 
ladungen berechnet werden. Bei einer Kalibnerungsmessung wird der Kalibrie- 
rungsfaktor aus der Vermessung von Lösungen bekannter Zusammensetzungen 
ermittelt. Die Bestimmung des Kalibnerungsfaktors erfolgt durch ein Auswerte- 
programm (Visual Basic for Application), das von Scharfer (2007) entwickelt 
wurde. Dieses Programm liest die Rohdaten der aufgenommenen Ramanspek- 
tren ein und glättet sie mit Hilfe einer FORTRAN -'R.ouime, nach Tukey (1977), 
welche störende Rauschsignale aus dem Ramansignal herausfiltert. Die eigentli- 
che Auswertung der Zusammensetzung basiert auf dem Ansatz, das gemessene 
Ramanspektrum eines Mehrstoffgemisches in einem gewissen spektralen Be- 
reich (Auswertungsbereich) aus einer Überlagerung der Remstoffspektren der 
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einzelnen Komponenten darzustellen. Dabei werden die Reinstoffspektren mit 
Gewichtungsfaktoren multipliziert, die den Anteil des Reinstoff Spektrums an 
dem gemessenen Gemischspektrum wiedergeben. Eine Routine (E04FYF) aus 
der NAG (Numencal Algonthms Group-Fortran Bibliothek) wird verwendet, um 
die Fehler quadratsumme zwischen dem auf genommenen und dem aus den Rein- 
stoffspektren berechneten Spektrum zu mimimieren. Die veränderbaren Parame- 
ter sind dabei die Gewichtungsfaktoren. Das Verhältnis der Gewichtungsfakto- 
ren einer Komponente i und dem Polymer wird als Intensitätsverhältnis bezeich- 
net und ist linear proportional zu der relative Beladung der Komponente i in der 
Probe. Den Zusammenhang zwischen relativer und tatsächlicher Beladung der 
Probe stellt die Kalibrierkonstante dar. Die Kalibrierkonstante kann durch Aus- 
wertung von Ramanspektren von Proben mit bekannter Zusammensetzung be- 
stimmt werden. Dazu werden Kalibnerlösungen der ternären Stoffsysteme 
(PVAc-MeCl-TPP, PVAc-MeOH-TPP und TAC-MeCl-TPP) im interessieren- 
den Konzentrationsbereich von Lösungsmittel und Additiv in GC-Gläschen an- 
gesetzt und vennessen. In Abb. 3.1 ist der spektrale Bereich dargestellt, der zur 
Auswertung des Stoffsystems PVAc-MeCl-TPP verwendet wird. 



Abb. 3.1: Ramanspektren der Reinstoffe Polyvinylacetat, Methanol und Triphe- 
nylphosphat aufgenommen mit dem 1800er Gitter. Das Diagramm zeigt den spektralen 
Bereich der bei der Auswertung des Stoffsystems verwendet wird. 

Wie man an den Ramanspektren der Reinstoffe in Abb. 2.1 bis Abb. 2.3 erken- 
nen kann, ist die Intensität der Ramanstrahlung der Schwingungsbanden im Be- 
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reich von 3000 Wellenzahlen am höchsten. Im Hinblick auf kurze Messzeiten ist 
es daher sinnvoll, diesen Bereich zur quantitativen Analyse zu verwenden. 

In Abb. 3.2 ist exemplarisch für das Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP die aus 
den Kalibriermessungen bestimmte Kalibriergerade für Methylenchlorid darge- 
stellt. 



Abb. 3.2: Kalibrierungsgerade von Methylenchlorid für das ternäre Stoffsystem Poly- 
vinylacetat-Methylenchlorid-TPP. Die Messungen erfolgten bei Raumtemperatur. 

In dem Diagramm sind die Intensitätsverhältnisse der gemessenen Ramansignale 
von Methylenchlorid und Polyvmylacetat gegen die Methylenchloridbeladung 
des Polymers aufgetragen. Aufgrund des linearen Zusammenhangs zwischen 
Intensitätsverhältnis und Beladung (s. Gleichung (2.6)) erhält man den Kalibne- 
rungsfaktor aus der Steigung der Kalibrierungsgeraden. 

Da sich die untersuchten Beladungsbereiche von Lösemittel (in Stoffsys- 
temen mit PVAc als Polymer beträgt die maximale Lösemittelbeladung 
X Lsg , max = 1,8 g Ls g/gpvAc, mit TAC als Polymer beträgt X Lsg>max = 6,5 g Lsg /g TAC ) 
und dem schwer flüchtigen Additiv (in allen Stoffsystemen beträgt die maximale 
Weichmacherbeladung X T pp, m ax = 0,2 gipp/gpvAc) stark unterscheiden, sind bei 
der Bestimmung des Kalibrierungsfaktors des Weichmachers von ternären 
Stoffsystemen mit hoher Lösemittelbeladung und geringer Weichmacherbela- 
dung starke Schwankungen aufgetreten. Um diese Ungenauigkeiten zu umge- 
hen, wurde für die Bestimmung der Weichmacherkalibner geraden eine neue 
Methode angewendet. Wie es die Theorie der Ramanstreuung voraussagt ( Fer - 
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raro (1994), Mayinger (1994)) und in den Arbeiten von Schabe l (2004) und 
Scharfer (2003) gezeigt wurde, kann ein ternäres Stoffsystem aueh mit den Ka- 
librierfaktoren der beiden binären Stoffsysteme beschrieben werden. Für die Ka- 
librierung des Weichmachers wurden Polymerlösungen mit definierten Weich- 
macherbeladungen angesetzt und dünne Film ausgestrichen. Nach vollständigem 
Trocknen dieser Filme wurden die für die Kalibrierung verwendeten Ra- 
manspektren aufgenommen. Abb. 3.3 zeigt die Kahbnerungsgerade von Tnphe- 
nylphosphat in Polyvinylacetat, die mit dieser Methode aufgenommen wurde. 



Abb. 3.3: Kalibrierungsgerade von Triphenylphosphat für das Stoffsystem Polyvinyl- 
acetat-Triphenylphosphat. Die Messungen erfolgten bei Raumtemperatur. 

Die in dem Diagramm angegebene mittlere Abweichung und das Bestimmt- 
heitsmaß der Regressionsgeraden zeigen, dass durch dieses Vorgehen eine sehr 
hohe Genauigkeit bei der quantitativen Bestimmung der Weiehmacherbeladung 
erreicht werden kann. 

Durch die Kalibrierungsmessungen und die dabei bestimmten Kalibne- 
rungsfaktoren können nun gemessene Ramanspektren quantitativ ausgewertet 
werden. Die in dieser Arbeit verwendeten Kahbnerungsfaktoren für die unter- 
suchten Stoffsysteme sind in einer Tabelle in Abb. A 7 im Anhang zusammen- 
gefasst. Die Kahbnergeraden der Stoffsysteme PVAc-MeOFI-TPP und TAC- 
MeCl-TPP sind im Anhang A 3 und A 4 dargestellt. Außerdem wird in A 4 auf 
eine Besonderheit bei der Kalibrierung TAC-MeCl emgegangen. 
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3.2 Untersuchungen zur Lösemitteldiffusion 

Um die Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten der Lösemittel in Polymerlö- 
sungen von der Konzentration schwer flüchtiger Additive zu ermitteln, wurden 
Trocknungsversuche mit Polymerlösungen mit unterschiedlicher Additivkon- 
zentration durchgeführt. Untersucht wurden ternäre Polymerlösungen, welche 
aus Lösemittel, einem Weichmacher als schwer flüchtiges Additiv, sowie einem 
Polymer bestehen. Durch den Einsatz der IMRS -Messtechnik konnte der Trock- 
nungsvorgang online beobachtet und die sich im Polymerfilm ausbildenden Lö- 
semittelbeladungsprofile gemessen werden. Diese Profile ermöglichen in einem 
zweiten Schritt durch Anpassung von Simulationsrechnungen an die Messdaten 
die Bestimmung des Diffusionskoeffizienten des Lösemittels im Polymerfilm. 
Im folgenden Abschnitt werden sowohl der Versuchsaufbau als auch die Durch- 
führung der Trocknungsversuche erklärt. 

Versuchs aufb au / Durchführung 

Die Trocknungsversuche wurden an einem Versuchsstand durchgeführt, der 
speziell für die Untersuchung des Trocknungsprozesses dünner Polymeifilme 
ausgelegt ist. Diese Versuchsanlage wurde von Schabei (2004) nn Rahmen einer 
vorangegangenen Arbeit konstruiert und aufgebaut. Schwerpunkt seiner Arbeit 
ist die Messung von Lösemittelkonzentrationsprofilen während der Trocknung 
dünner Polymerfilme sowie die Entwicklung und Evaluierung eines Simulati- 
onsprogramms, welches in der Lage ist, diesen Prozess zu beschreiben. Der Ver- 
suchsaufbau ist in Abb. 3.4 skizziert und besteht im Wesentlichen aus einem 
Trocknungskanal (Innenabmessungen (BxHxL): 1 90 X 80 X 900 mm), der 
oberhalb des inversen Mikroskops platziert ist. Der Kanal selbst besteht aus ei- 
nem Doppelmantel, der von einer Wärmeträgerflüssigkeit durchströmt wird. Die 
Strömungsgeschwindigkeit der Luft im Kanal wird über ein Nadelventil einge- 
stellt und mit Hilfe eines Hitzedrahtanemometers gemessen. Die gereinigte und 
entfeuchtete Luft wird in einem vorgeschalteten Wärmetauscher temperiert und 
über einen Strömungsgleichnchter in den Kanal geleitet. Die Temperatur der 
Luft innerhalb des Kanals wird mit Hilfe eines Temperaturfühlers (PT 100) ge- 
messen. In dem Kanal befindet sich eine Heizplatte aus Messing die mit einer 
Wärmeträgerflüssigkeit durchströmt wird. In einer Nut auf der Oberfläche der 
Platte befindet sich ein externer Temperaturfühler (PT 100, 0 1 mm) eines 
Thermostaten, der die Temperatur der Heizplatte regelt. Auf der Heizplatte ist 
eine 170 pm dünne Glasplatte fixiert, auf deren Oberfläche die Polymerfilme 
ausgestrichen werden. Aufgrund der geringen Dicke von Glasplatte und Poly- 
merfilm und dem daraus resultierenden relativ hohen Wärmeübertragungskoef- 
fizienten zwischen Messmgplatte und Polymerfilm, ist davon auszugehen, dass 
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die Temperatur des Polamerfilms T Probe zu jedem Zeitpunkt des Versuches der 
Temperatur der temperierten Heizplatte entspricht (isotherme Trocknung, s. 
Schabe 1 (2004)). Hat die Temperatur von Kanal, Luftstrom und Platte einen sta- 
tionären Zustand erreicht, werden die Trocknungsversuche gestartet. 


StrömungsgleichrJchter 


Strömungsgleichrichter 



Doppelmantel 


Isolierung 
Objektiv 

Piezofokus 
[0 - 200 pm] 

\ 

Mikroskop / konfokales 
Raman-Spectrometer 

schwingungsisolierter Tisch 


Temperierung 
der Heizplatte 
durch Thermos- 
tat [20..60°C] 


Abb. 3.4: Versuchsaufbau zur Untersuchung der Polynierfilmtrocknung. Unterhalb 
des Trocknungskanals befindet sich die konfokale Raman-Messtechnik. 


Dabei wird auf der überströmten Platte im Kanal ein dünner Polymerfilm (Nass- 
filmdicke ca. 100 - 150 pm) mit Hilfe einer Lackhantel ausgestrichen. Umge- 
hend nach der Applikation des Polymerfilms wird der Trocknungsverlauf mit 
Hilfe der IMRS -Messtechnik durch sogenannte Tiefenscans beobachtet. Bei ei- 
nem Tiefenscan wird der Fokuspunkt schnttweise von unten nach oben durch 
den Polymerfilm bewegt. Wird kein Signal mehr von dem Polymerfilm detek- 
tiert, hat der Fokus den Film verlassen und ein neuer Tiefenscan wird gestartet. 
Die Schrittweite und Messdauer hängen dabei von der jeweiligen Filmdicke und 
dem zu untersuchenden Stoffsystem ab. Um der anfänglichen Dynamik der 
Filmtrocknung gerecht zu werden, werden die ersten Tiefenscans mit relativ 
kurzen Messzeiten von ca. 1 Sekunde und einer relativ großen Schrittweite von 
15 pm durchgeführt. Nach einiger Zeit verlangsamt sich die Trocknungsge- 
schwindigkeit (Übergang vom gasseitig kontrollierten zum filmseitig diffusi- 
onskontrollierten Trocknungsabschnitt) und die Messzeiten können verlängert 
(ca. 2 Sekunden) bzw. die Schrittweite verkleinert werden, um genauere Infor- 
mationen über das L ösemitt elkonzentrationsprofil im Film zu erhalten. In den 
Abbildungen Abb. 3.5 bis Abb. 3.7 sind exemplarisch die Tiefenscans von ei- 
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nem Polyvmylacetat-Methylenchlond-Tnphenylphosphat-Film zu unterschiedli- 
chen Zeitpunkten des Trocknungsprozesses dargestellt. Die Tiefenscans zeigen 
die aufgenommenen Ramanspektren an den jeweiligen Positionen innerhalb des 
Films. In Abb. 3.5 ist der erste Tiefenscan nach dem Aufträgen des Polymer- 
films dargestellt. Der Film (Anfangsfilmdicke 115 um, anfängliche Lösemittel- 
beladung X MeC i = 0,9 gMeci/gpvAo Weichmacherbeladung X TPP = 0,15 g T p P /gPVAc) 
wurde bei einer Temperatur von 0 Probe = 20°C und einer Überströmungsge- 
schwindigkeit von u = 0,2 m/s getrocknet. 



Abb. 3.5: Tiefenscan eines PVAc-MeCl-TPP -Films nach 9 Sekunden während der 
Trocknung bei S Pro b e = 20°C und u =0,2 m/s. Die Anfangsfilmdicke beträgt 115 jum, 
die anfängliche Lösemittelbeladung X MeC i = 0,9 gMec/gpvAc un d die Weichmacherbela- 
dung Xfpp — 0,15 grpp/gpvAc • Schrittweite des Scans: 15 jum, Messzeit: 1 Sekunde. 

In den einzelnen Spektren kann man deutlich die charakteristischen Peaks der 
drei Komponenten Polyvinylacetat, Methylenchlorid und Tnphenylphosphat 
erkemien, die in Abb. 3.1 normiert dargestellt sind. Aufgrund der relativ gerin- 
gen Weichmacherbeladung dominieren am Anfang der Trocknung vor allem die 
intensiven Ramanbanden des Polymers und des Lösemittels die aufgenommenen 
Spektren. Wie man in dieser Darstellung auch erkennen kann, sind die Intensitä- 
ten der charakteristischen Banden des Weichmachers und des Polymers über die 
Filmdicke konstant, während die charakteristische Schwmgungsbande des Lö- 
semittels von der Filmunt ersehe (Position 0) bis zur Filmoberseite (Position 
105 pm) deutlich abnimmt. Abb. 3.6 zeigt einen Tiefenscan des Polymerfilms 
90 Sekunden nach Versuchsbeginn. Mit fortschreitendem Trocknungsverlauf 
kann man die Abnahme des Lösemittels anhand der Schrumpfung des Polymer- 
films sowie der Verringerung der Intensität des Lösemittelpeaks in den Spektren 
erkennen. 
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Abb. 3.6: Tiefenscan eines PVAc-MeCl-TPP-Films nach 90 Sekunden während der 
Trocknung bei 3p ro be = 20°C und u = 0,2 m/s. Die Schrittweite beträgt 10 /um. 

Nach ca. 13 Minuten (Abb. 3.7) ist der Polymerfilm weiter geschrumpft, und die 
Schwmgungsbande des Methylenchlorids ist in der Darstellung aufgrund seiner, 
zu den anderen Komponenten, relativ genngen Konzentration im Film kaum 
noch zu erkennen. 



Abb. 3. 7: Tiefenscan eines PVAc-MeCl-TPP-Films nach 13 Minuten während der 
Trocknung bei 3p ro b e — 20°C und u = 0,2 m/s. Die Schrittweite beträgt 5 um. 

Allerdings ist zu diesem Zeitpunkt noch eine Lösemittelbeladung von ca. 
X MeC i = 0,15 gMeci/gpvAc uu Polymerfilm vorhanden. Eine vollständige Trock- 
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nung der Beschichtung würde bei diesen Bedingungen mehrere Tage dauern. 
Der Versuch wurde nach 23 Stunden abgebrochen. Zu dieser Zeit wurde noch 
eine durchschnittliche Methylenchlondbeladung des Polymers von ca. 
X Me ci = 0,04 gMeci/gpvAc im Film gemessen. 

Quantitative Auswertung der Trocknungsver suche 

Um quantitative Informationen über die Filmzusammensetzung in den einzelnen 
Schichten sowie die genaue Filmdicke aus den auf genommenen Tiefenscans zu 
erhalten, müssen die Rohdaten ausgewertet werden. Diese Auswertung erfolgt 
automatisiert mit Hilfe eines Programms ( Scharfer (2003)), welches die Kalib- 
rierdaten des Stoffsystems sowie die Brechungsindices und spezifischen Dichten 
der einzelnen Komponenten benötigt. Mit diesen Informationen errechnet das 
Programm aus den Rohdaten des Tiefenscans die quantitative Zusammensetzung 
sowie die genaue Position im Film (c.o.g. -Korrektur), in der das Spektrum auf- 
genommen wurde. Anhand der Speicherzeiten der einzelnen Tiefenscans können 
die Daten geordnet und der zeitliche Verlauf der Trocknung dargestellt werden. 
Das Programm erstellt ein Diagramm, in dem die Lösemittelbeladungsprofile 
der einzelnen Tiefenscans gegen die Position im Film aufgetragen sind. In Abb. 
3.8 ist so ein Diagramm dargestellt, das aus den bereits gezeigten Tiefenscans 
erstellt wurde. 
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Abb. 3.8: Gemessene Lösemittelbeladungsprofile eines PVAc-MeCl-TPP -Films wäh- 
rend der Trocknung bei 3p ro be = 20°C und u — 0,2 m/s. Anfangsfilmdicke =115 um, 
Weichmacherbeladung X TP p = 0,15 g T p P /g PVAc , anfängliche Lösemittelbeladung 
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An Position “0 pm“ befindet sieh die Oberfläche der Glasscheibe, auf welcher 
der Polymerfilm ausgestrichen wurde. Die Zeitangaben in der Legende geben 
die Zeiten an, bei denen der erste und letzte Messpunkt eines Tiefenscans (im 
Diagramm von links nach rechts aufgetragen) aufgenommen wurden. In dem 
Diagramm ist am Anfang des Trocknungsprozesses deutlich die Ausbildung ei- 
nes starken Lösemittel gradienten zur Filmoberfläche hin zu erkennen, der mit 
fortschreitendem Trocknungsverlauf flacher wird. Weiterhin erkennt man, dass 
sich die anfänglich schnelle Abnahme der Lösemittelbeladung mit zunehmender 
Trocknungsdauer stark verlangsamt. In den letzten 14 Stunden des Trocknungs- 
versuches nimmt die Methylenchlondbeladung nur noch um 0,017 gMeci/gpvAc 
ab. Diese starke Abnahme der Trocknungsgeschwmdigkeit ist noch deutlicher 
anhand der integralen Trocknungsverlaufskurve zu erkennen, die in Abb. 3.9 für 
die ersten 8 Stunden des Versuchs dargestellt ist. Bei dieser Darstellung wird die 
mittlere (integrale) Lösemittelbeladung im Film gegen die Trocknungszeit auf- 
getragen. Die gemessene Trocknungsverlaufskurve zeigt den typischen Verlauf 
eines Trocknungsprozesses einer Polymerlösung. In den ersten Minuten ist die 
Trocknungsrate konstant und relativ hoch. 
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Abb. 3.9: Integrale Trocknungsverlaufskurve eines PJ Ac-MeCl-TPP -Films. Trock- 
mmgsbedingungen: A Probe = 20°C, u =0,2 m/s. Anfangsfilmdicke = 115 jum, Weich- 
macherbeladung X TPP = 0,15 grpp/gpvAc, anfängliche Lösemittelbeladung 

A-MeCl = 0,9 gMec/gPVAc- 

Diesen Abschnitt der Trocknung bezeichnet man als gasseitig kontrollierten Be- 
reich (1. Trocknungsabschnitt, eng. constant rate period), in dem die Trock- 
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nungsgeschwindigkeit von dem Sorptionsgleichgewicht an der Phasengrenze 
und dem gasseitigen Stofftransportübergang dominiert wird. Der Polymerfilm 
trocknet mit annähernd konstanter Geschwindigkeit bis an der Filmoberfläche 
eine gewisse Lösemitteikonzentration unterschritten wird. Ab diesem Zeitpunkt 
limitiert die Diffusion des Lösemittels im Film die Verdunstungsrate. Man 
spricht von dem filmseitig diffusionskontrollierten Bereich (2. Trocknungsab- 
schnitt, eng. fallmg rate penod). Die Trocknungsgeschwmdigkeit sinkt in Folge 
dessen stark ab, und - je nach Stoffsystem und Trocknungsbedingungen - kann 
die vollständige Trocknung der Restfeuchte im Film bis zu mehreren Tagen in 
Anspruch nehmen. 

Um den Einfluss des schwer flüchtigen Additivs Triphenylphosphat auf 
die Mobilität des Lösemittels zu untersuchen, wurden Trocknungsversuche mit 
verschiedenen Polymerlösungen durchgeführt. Bei dieser Untersuchung wurden 
vier Polymerlösungen verwendet, die identische Methylenchlondbeladungen 
von X Me ci = 0,9 gMeci/gpvAc hatten, deren Weichmacherbeladung aber von 
X T pp = 0 bis 0,15 gTPp/gpvAc in 5% Schritten vergrößert wurde. Um den Einfluss 
der unterschiedlichen Weichmacherbeladungen auf das Trocknungsverhalten der 
vier Polymerlösungen beobachten zu können, wurden alle anderen, die Trock- 
nung beeinflussenden Parameter wie Temperatur oder Überströmungsgeschwin- 
digkeit im Kanal konstant gehalten. Die Zusammensetzung der untersuchten Po- 
lymerlösungen und die herrschenden Trocknungsbedingungen sind in der Tabel- 
le Abb. 3.10 aufgelistet. 


Stoffsystem 

Xxpp[ gTPp/gPVAc] 

XLsm[gLsn/gPVAc] 

h Probe 

[°C] 

u 

[m/s] 

PVAc-MeCl- 

TPP 

0 

0,9 

20 

0,2 

0,05 

0,9 

20 

0,2 

0,1 

0,9 

20 

0,2 

0,15 

0,9 

20 

0,2 

PVAc-MeOH- 

TPP 

0 

0,7 

20 

0,2 

0,05 

0,7 

20 

0,2 

0,1 

0,7 

20 

0,2 

0,15 

0,7 

20 

0,2 


Abb. 3.10: Übersicht über die untersuchten Stoffsysteme und die herrschenden Trock- 
nungsbedingungen. 
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Um den Einfluss des Weichmachers auf die Mobilität unterschiedlicher Löse- 
mittel zu untersuchen, wurde neben Methylenchlorid als Lösemittel auch Me- 
thanol eingesetzt. 

Die integralen Trocknungsverlaufskurven der Polymerlösungen mit Me- 
thylenchlorid als Lösemittel und unterschiedlichen Weichmacherkonzentratio- 
nen sind in Abb. 3.11 dargestellt. 
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Abb. 3.11: Vergleich der gemessenen, integralen Trocknungsverlaufskurven von 
PVAc-MeCl-TPP- -Filmen mit unterschiedlicher Weichmacherbeladung. Die Endfilm- 
dicken variieren zwischen 65 und 67 um. 


Um in einer solchen Darstellung die Trocknungsgeschwindigkeiten der Poly- 
merlösungen miteinander vergleichen zu können, müssen die ausgestrichenen 
Polymerfilme annähernd die gleiche Endfilmdicke haben. Dies ist bei der in Ab- 
schnitt 5.1.2 durchgeführten Bestimmung des Diffusionskoeffizientenverlaufes 
unerheblich, da bei den Simulationsrechnungen die jeweilige Dicke der trock- 
nenden Polymerbeschichtung berücksichtigt wird. Allerdings ist die Filmdicke 
für den hier angestellten Vergleich der Trocknungsverlaufskurven von entschei- 
dender Bedeutung, da sie maßgeblich die Dauer der Trocknung beeinflusst. Die 
Schwierigkeit, Polymerfilme mit annähernd identischer Endfilmdicken zu er- 
zeugen, besteht dann, dass sich der Festst offanteil und die Viskosität der zu ap- 
plizierenden Polymerlösungen mit dem Weichmacheranteil der Lösung ändern. 
Um dies auszugleichen, kann die Spaltbreite der Lackhantel sowie die Appli- 
ziergeschwmdigkeit verändert werden. Da die Filme von Fland auf getragen wer- 
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den, kann speziell die Appliziergeschwindigkeit von Versuch zu Versuch variie- 
ren, weshalb das manuelle Aufträgen von Polymerbeschichtungen mit gleicher 
Endfilmdicke viel Erfahrung erfordert. Bei den vier Polymerfilmen, deren 
Trocknungsverlaufskurven in Abb. 3.11 dargestellt sind, beträgt die Differenz 
der Endfilmdicken nur 2 pm. Dies lässt einen Vergleich der Verläufe zu, der 
Rückschlüsse auf den Ein f luss des Weichmachers auf die Mobilität des Lösemit- 
tels im Polymerfilm ermöglicht. Die dargestellten Trocknungsverlaufskurven 
zeigen alle den typischen Trocknungsverlauf von Polymerlösungen. 

Um den Unterschied der Trocknungsverläufe zu verdeutlichen, sind in 
Abb. 3.12 die ersten sechs Stunden der Trocknungsverläufe vergrößert darge- 
stellt. In dieser Darstellung lässt sich der Einfluss des Weichmachers auf die 
Trocknung besser erkennen. 



Abb. 3.12: Vergrößerter Ausschnitt der gemessenen, integralen Trockn 1 1 ngsverla i ifs- 
kurven von PVAc-MeCl-TPP -Filmen mit unterschiedlicher Weichmacherbeladung. 

Zwischen der anfänglichen Methylenchlondbeladung von X Me c = 0,9 g Me ci/gpvAc 
bis zu einer Lösemittelbeladung von ungefähr X Me ci = 0,2 gMeci/gpvAc sind die 
Trocknungsverläufe aller vier Lösungen - unabhängig von der Weichmacherbe- 
ladung - annähernd identisch. In diesem Bereich bestimmt der gasseitige Stoff- 
transport die Trocknungsgeschwmdigkeit. Die Diffusionsvorgänge im Polymer- 
film spielen im ersten Trocknungsabschnitt keine Rolle. Bei Lösemittelbeladun- 
gen kleiner als 0,2 gMeci/gpvAc weichen die Trocknungsverläufe der unterschied- 
lichen Polymerlösungen voneinander ab. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass 
die Polymerfilme umso schneller trocknen, je mehr Weichmacher in den Filmen 
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enthalten ist. Dies wird besonders deutlich, wenn man die Trocknungszeiten 
vergleicht, welche zum Erlangen einer bestimmten Restfeuchte in der Beschich- 
tung benötigt werden. So erreicht der Polymerfilm mit einer TPP -Beladung von 
15% nach ca. einer Stunde eine Methylenchloridbeladung von 0,1 gMeci/gpvAc- 
Ist im Film kein Weichmacher enthalten, wird eine Trocknungszeit von ca. 5 
Stunden benötigt, um diese Restfeuchte zu erreichen. Die beschleunigende Wir- 
kung des Weichmachers auf die Trocknung verstärkt sich, wenn man den 
Trocknungsverlauf zu noch geringeren Restfeuchten in der Polymerbeschich- 
tung betrachtet. Um eine Restlösemittelbeladung von 0,06 gMeci/gpvAc zu erlan- 
gen, benötigt man bei einer Weichmacherbeladung von 15% in der Beschich- 
tung 6 Stunden, bei 0% 65 Stunden. Die um den Faktor 11 verkürzte Trock- 
nungszeit durch den Weichmacher lässt sich nur durch eine Erhöhung der Mobi- 
lität des Lösemittels in der Polymerbeschichtung erklären. Bei den geringen Lö- 
semittelbeladungen in den Polymerfilmen befindet sich die Trocknung bereits 
im diffusionskontrolherten Trocknungsabschnitt, d.h. der limitierende Faktor der 
Trocknungsgeschwindigkeit ist der Diffusionskoeffizient des Lösemittels im 
Polymerfilm. 

Ähnliche Ergebnisse zeigen auch die Trocknungsversuche, bei denen Me- 
thylenchlorid durch Methanol ersetzt wurde. Bei diesen Versuchen wurden die 
Trocknungsbedmgungen und die untersuchten Weichmacherbeladungen nicht 
verändert (s. Abb. 3.10). Auf Grund der geringen Viskosität der Lösungen wur- 
de die anfängliche Lösemittelbeladung von 0,9 auf X M6 oh = 0,7 g Me oH/gpvAc re- 
duziert. In Abb. 3.13 ist der vergrößerte Ausschnitt der aufgenommen Trock- 
nungsverlaufskurven dargestellt. Die vollständigen Verläufe werden in Abb. A 
32 im Anhang gezeigt. Die integralen Trocknungsverlaufskurven von Methanol 
zeigen einen ähnlichen Einfluss des Weichmachers auf die Trocknung wie er 
bereits für Methylenchlorid beobachtet wurde. Bis zu einer gewissen Restfeuch- 
te im Polymerfilm (hier ca. X Me0 H = 0,1 gMeOH/gpvAc) hat der Weichmacher kei- 
nen wesentlichen Einfluss auf das Trocknungsverhalten. Unterhalb dieser 
Grenzbeladung wird die beschleunigte Trocknung durch den Weichmacher deut- 
lich. Die Trocknungsverlaufskurven fächern sich auf - der Film mit dem höchs- 
ten Weichmacheranteil trocknet am schnellsten, die binäre MeOH-PVAc- 
Lösung am langsamsten. Insgesamt verläuft die Trocknung von Methanol 
schneller als die von Methylenchlorid, obwohl Methylenchlorid flüchtiger als 
Methanol ist (Partialdrücke bei Trocknungsbedmgungen: p*MeoH,2o°c = 130 mbar, 
P*Meci, 2 o°c = 474 mbar, Werte aus Gmehling (1982)). Allerdings ist Methylen- 
chlond auch das schwerere und größere Molekül (Molmassen: 
M Me0 H = 32,04 g/mol M Me ci = 84,93 g/mol ( Atkins (1996)) und das ist entschei- 
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dend für die Trocknungsgeschwindigkeit im zweiten Trocknungsabschnitt, die 
durch die Diffusion des Lösemittels limitiert wird. 



Zeit [h] 

Abb. 3.13: J T ergrößerter Ausschnitt der gemessenen, integralen Trocbmngsv erlauf s- 
kurven von PVAc-MeOH-TPP-Filmen mit unterschiedlicher Weichmacherbeladung. 

Die Untersuchung des Trocknungsverhaltens von P oly merlö sung en mit 
unterschiedlichen Weichmacherkonzentrationen hat gezeigt, dass durch die An- 
wesenheit des Weichmachers die Trocknungsgeschwmdigkeit der Lösemittel 
erheblich beschleunigt wird. Die Erhöhung der Trocknungsgeschwmdigkeit der 
Polymerlösungen wird in dem zweiten Trocknungsabschnitt beobachtet, in dem 
die Diffusion des Lösemittels im Film den Trocknungsprozess limitiert. Deswe- 
gen kann davon ausgegangen werden, dass der Weichmacher die Mobilität der 
Lösemittel im Polymerfilm erhöht. Dies ist mit der freien Volumentheorie er- 
klärbar, die besagt, dass kleine Moleküle (Weichmacher, Lösemittel) das freie 
Volumen in einer Polymerstruktur vergrößern. Das vergrößerte freie Volumen 
im Polymersystem ermöglicht schnellere Diffusionsvorgänge, da es den diffun- 
dierenden Spezies eine größere Wahrscheinlichkeit für Platzwechselvorgänge 
ermöglicht. 

Die gemessenen Lösemittelbeladungsgradienten ermöglichen es erstmals, 
den Einfluss der Weichmacherkonzentration auf die Diffusionskoeffizient enver- 
läufe der Lösemittel zu quantifizieren. Dabei soll der Diffusionskoeffizient des 
Lösemittels durch Anpassung von Simulationsrechnungen an die experimentel- 
len Daten der Trocknungsversuche bestimmt werden. Das genaue Vorgehen bei 
der Auswertung wird in Kapitel 5.1 ausführlich beschrieben. Das Simulations- 


Copyrighted material 


46 


Experimentelle Untersuchungen 


Programm für die modellhafte Beschreibung des Trocknungsvorgangs wird in 
Kapitel 4 erläutert. Für diese Simulationsrechnungen werden Informationen über 
das Phasengleichgewicht zwischen Polymerlösung und Gasphase benötigt. Wei- 
terhin muss überprüft werden, ob das schwer flüchtige Additiv das Phasen- 
gleichgewicht beeinflusst. Dazu wurden die Sorptionsisothermen der verschie- 
denen Stoffsysteme mit Hilfe einer Sorptionswaage bestimmt. Da diese Unter- 
suchungen keinen thematischen Schwerpunkt dieser Arbeit darstellen, sind de- 
ren Durchführung und Ergebnisse in Kapitel A 5 im Anhang beschrieben. 

3.3 Untersuchungen zur Diffusion schwer flüchtiger Additive 

Wie bereits in Kapitel 1 beschrieben, können viele etablierten Methoden, die zur 
Bestimmung von Lösemitteldiffusionskoeffizienten in Polymerlösungen entwi- 
ckelt wurden, nicht angewendet werden, um den Diffusionskoeffizienten von 
schwer flüchtigen Additiven in Polymeren zu bestimmen. Aus diesem Grund 
wurden im Rahmen dieser Arbeit neue Versuchstechniken und Auswertemetho- 
den entwickelt, die auf der Hypothese basieren, den Diffusionskoeffizienten 
schwer flüchtiger Additive in Polymersystemen durch die Analyse der Aus- 
gleichsprozesse von Weichmacherkonzentrationsgradienten bestimmen zu kön- 
nen. Dabei werden die Ausgleichsprozesse von Weichmacherkonzentrationsgra- 
dienten innerhalb dünner Polymerschichten mit Hilfe der Inversen-Mikro- 
Raman-Spektroskopie beobachtet, und in einem zweiten Schritt der Diffusions- 
koeffizient des Additivs durch Anpassung von gerechneten an gemessene Kon- 
zentrationsprofile bestimmt. Dieses Vorgehen hat den entscheidenden Vorteil, 
dass der beobachtete Ausgleichsvorgang nur innerhalb des Polymerfüms statt- 
findet, und daher bei der Auswertung - d.h. bei der Bestimmung des Diffusions- 
koeffizienten - weder Phasenübergänge (Phasengleichgewichte, Löslichkeiten) 
noch äußere Stoffübergangswiderstände berücksichtigt werden müssen. 

Um dieses Vorgehen umsetzen zu können, werden zunächst binäre Poly- 
mer- Weichmacher-Proben benötigt, die einen starken Gradienten des schwer 
flüchtigen Weichmachers aufweisen. Weiterhin müssen geeignete Vorausset- 
zungen geschaffen werden, die es ermöglichen, den Ausgleichsprozess des Ad- 
ditivs in den dünnen Polymerfilmen beobachten zu können. Aufgrund der star- 
ken Abhängigkeit der Weichmachermobilität von der Lösemittelkonzentration 
des Polymersystems ändert sich der Diffusionskoeffizient des Weichmachers um 
mehrere Größenordnungen bei geringen Änderungen der Lösemittelkonzentrati- 
on. Um den Einfluss des Lösemittels auf die Mobilität des schwer flüchtigen 
Additivs im relevanten Lösemitteikonzentrationsbereich (von viskosen Flüssig- 
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keiten bis zu trockenen Polymerfümen) experimentell bestimmen zu können, 
wurden drei verschiedene Versuchstechniken und Methoden entwickelt und an- 
gewendet. Je nach Lösemitteikonzentrationsbereich wurden folgende Versuche 
durchgeführt: 

I Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur : Für Untersuchungen der 
Weichmacherdiffusion in lösemittelfreien Polymersystemen (Binäre Sys- 
teme: Polymer-Additiv Kapitel 3.3.2). 

II W lederbefeuchtungsversuche : Für die Untersuchung der Weichmacherdif- 
fusion in Polymerfilmen mit relativ geringer Lösemitteikonzentration 
(Kapitel 3.3.3). 

III Z weischichtversuche : Für die Untersuchung der Weichmacherdiffusion in 
Polymerschichten mit höherer Lösemittelkonzentration (Kapitel 3.3.4). 

In den folgenden Abschnitten wird die Probenpräparation beschrieben sowie die 
entwickelten Versuchsaufbauten und die Durchführung der Versuche zur Unter- 
suchung der Weichmacherdiffusion erläutert. 

3.3.1 Präparation von Proben zur Einstellung eines Additivgradienten 

Voraussetzung für die geplanten Untersuchungen ist die Herstellung von Poly- 
merfilmen mit ausgeprägten Weichmacherkonzentrationsgradienten im Film. 
Für die Beobachtung des Ausgleichsprozesses der Weichmacherkonzentrations- 
profile und die spätere Anpassung von Diffusionskoeffizienten an die gewonne- 
nen Messdaten sind hohe Weichmacherkonzentrationsgradient im Film nach der 
Trocknung erforderlich. In diesem Kapitel werden spezielle Filmpräparations- 
veifahren beschrieben die es ermöglichen, dünne Polymerfilme mit möglichst 
großen Weichmacherkonzentrationsgradienten zu erzeugen. Die Herstellung 
dieser Proben erfordert für die untersuchten Stoffsysteme PVAc-TPP und TAC- 
TPP unterschiedliche Vorgehensweisen. 

Für die Erzeugung von Polyvmylacetatbeschichtungen mit einem ausge- 
prägten Weichmacherkonzentrationsgradienten zwischen Unterseite und Ober- 
seite, wird der Herstellungsprozess in zwei aufeinanderfolgende Schritte unter- 
teilt. Zunächst wird auf einem Deckglas eine Polymerlösung mit einer möglichst 
hohen Weichmacherbeladung (X TPP = 0,2 gipp/gpvAc) ausgestrichen und getrock- 
net. Auf der vollständig getrockneten Schicht wird eine zweite Polymerlösung 
aufgetragen, die keinen Weichmacher enthält. Nach dem Applizieren der zwei- 
ten Schicht wird der untere Film durch das Lösemittel angelöst. Der Weichma- 
cher diffundiert in die zweite Schicht, wodurch sich ein kontinuierlicher 
Weichmacherkonzentrationsgradient in dem so erzeugten Polymerfilm ausbil- 
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det. Um diesen Ausgleichsvorgang zu minimieren, wird der Film bei erhöhter 
Temperatur und hohen Überströmbedingungen möglichst schnell getrocknet, um 
dem System relativ wenig Zeit zu geben, das vorhandene Additivprofil aus- 
zugleichen. Weiterhin wird in der zweiten Polymerlösung Methanol als Löse- 
mittel eingesetzt, da es im Vergleich zu Methylenchlorid eine geringere Trock- 
nungszeit ermöglicht (s. Kapitel 3.2). Wenn die Trocknung des zweischichtigen 
Polymerfilms schonend, d.h. langsam erfolgt, gleicht sich das Additivprofil 
während der Trocknung vollständig aus, d.h. im trockenen Polymerfilm hegt 
eine homogene Weichmacherverteilung vor. In Abb. 3.14 ist em, durch dieses 
Verfahren hergestellter PVAc-TPP-Film mit ausgeprägtem Weichmachergra- 
dienten dar gestellt. Der Film hat eine Dicke von 90 pm und einen Weich- 
macherbeladungsgradienten von X TPP = 0,20 gipp/gpvAc an der Filmunterseite bis 
X T pp = 0,02 g TPP /g PV Ac an der Filmoberfläche. Die mittlere Weichmacherbela- 
dung beträgt ungefähr 13%. 
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Abb. 3.14: Weichmacherbeladungsprofil in einem trockenen (XM e oH~ 0 gMeOi/gpvAc), 

90 pm dicken Polyvinylacetatfilm. Das Weichmacherprofil im Film wurde durch das, 
im Kapitel 3.3.1 beschrieben Herstellungsverfahren erzeugt. 

Durch unterschiedliche TPP -Beladungen der zuerst aufgetragenen Polymerlö- 
sung sowie Variation der eingestellten Rakelspaltweite beim Ausstreichen der 
Lösungen können durch dieses Vorgehen Polymerfilme mit einem ausgeprägten 
Weichmachergradienten und definierten mittleren Weichmacherbeladungen 
hergestellt werden. 

Die entwickelte Methode kann auch von einem zweistufigen auf einen 
dreistufigen Herstellungsprozess erweitert werden. Dadurch können Beschich- 





















♦ 

♦ 

♦ 

♦ 






\ 




AX tpp =18% 








% 



0X TPP =1 3% 



♦ 





♦ 

♦ 

♦ 









♦ 

♦ 

♦ 











Copyrighted material 


Experimentelle Untersuchungen 


49 


tungen/Folien mit unterschiedlicher Weichmacherverteilung erzeugt werden (s. 
A 6 im Anhang). Somit kann dieses Vorgehen auch im funktionalen Produktde- 
sign eingesetzt werden, um gezielt lokale Eigenschaften der Folie emzust eilen. 

Mit Hilfe dieser Methode können jedoch keine Gradienten in Cellulosetn- 
acetat Folien hergestellt werden, die sich für die geplanten Untersuchungen eig- 
nen. Nach dem Aufträgen der zweiten Polymerlösung auf die bereits trockene 
erste Polymerschicht löst sich beim zweiten Trocknungsvorgang die gesamte 
Folie vom Deckglas ab. Dadurch ist es nicht mehr möglich, den Polymerfilm 
wieder auf dem Deckglas zu fixieren ohne einen Luftspalt zwischen Glas und 
Folie emzuschheßen. Ein nur wenige pm breiter Luftspalt verschlechtert die 
Ortsauflösung (Kapitel 2.2) und die Signalintensität so stark, dass die Vermes- 
sung der Ausgleichsprozesse im Polymerfilm nicht mehr mit ausreichender Ge- 
nauigkeit möglich ist. Allerdings haben in diesem Stoffsystem die Trocknungs- 
bedmgungen einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung und Ausbildung ei- 
nes Weichmachergradienten im Polymerfilm wie in Abb. 1.1 dargestellt ist. 
Scharfe Trocknungsbedmgungen begünstigen hierbei die Gradientenbildung. 
Bei der Herstellung der Cellulosetnacetat-Filme für die Untersuchungen wurden 
daher die Polymerfilme unmittelbar nach dem Ausstreichen für ca. 24 Stunden 
mit einem auf Raumtemperatur temperierten starken Luftstrom überströmt. Dies 
bewirkt eine hohe Verdunstungsrate des Lösemittels im ersten Trocknungsab- 
schnitt. Die verwendete Polymerlösung hat eine Lösemittelbeladung 
X M eci = 5 gMeci/gTAc und eine Weichmacherbeladung X TPP = 0,15 g T pp/ g T Ac- Die 
Applikation der Lösung erfolgt mit einer Zehntner-Rakel mit einer eingestellten 
Spaltweite von 500 pm und einer Rakelgeschwmdigkeit von 10 mm/s. Um die 
Restfeuchte des Methylenchlorids aus dem Polymerfilm zu entfernen, wurde die 
Probe anschließend für ca. eine Woche in einem Trockenschrank bei 
& Trockenschrank = 50°C gelagert. Aufgrund des sehr kleinen Diffusionskoeffizienten 
von Methylenchlorid in Cellulosetriacetat bei geringen Lösemittelbeladungen ist 
diese lange Trocknungszeit nötig, um den Film vollständig zu trocknen. Da der 
Weichmacher TPP bei 0 Pro b e = 50°C (Annahme: Oxrockenschrank = 0 Probe) einen sehr 
geringen Dampfdruck besitzt, ist bei diesen Temperaturen nicht mit einem signi- 
fikanten Ausdampfen des Weichmachers aus dem Polymerfilm zu rechnen. Dies 
wurde durch Messung der Weichmacherbeladung vor und nach mehrwöchiger 
Lagerung von Proben bei diesen Temperaturen überprüft. In Abb. 3.15 ist ex- 
emplarisch ein Weichmacherbeladungsprofil eines TAC-Films dargestellt, der 
auf diese Weise hergestellt wurde. Die Dicke des vollständig getrockneten Films 
beträgt ca. 70 pm, die durchschnittliche TPP -Beladung 16,5% bei einem maxi- 
malen Weichmacherbeladungsgradienten von AX T pp = 8%. 
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Abb. 3.15: Weichmacherbeladungsprofil in einem vollständig bei scharfen Trock- 
nungsbedingungen getrockneten 70 jum dicken Cellulosetriacetatfilm. Bei Raumtempe- 
ratur ist das Weichmacherbeladungsprofil im trockenen Film aufgrund seiner gerin- 
gen Mobilität ,, eingefroren “. 

Mit den vorgestellten Verfahren können geeignete Polymerbeschichtun- 
gen für die experimentellen Untersuchungen des Stofftransportes der schwer 
flüchtigen Additive hergestellt werden. Durch den ausgeprägten Gradienten des 
Additivs innerhalb der dünnen Polymerschicht lässt sich der Ausgleichsprozess 
des Additivprofils ausgezeichnet beobachten. Diese Proben werden sowohl bei 
den experimentellen Untersuchungen zur Bestimmung der Mobilität des Addi- 
tivs in lösemittelfreien Polymersystemen (Kapitel 3.3.2) als auch bei den Expe- 
rimenten zur Bestimmung des Einflusses der Lösemittelkonzentration auf die 
Beweglichkeit des Additivs in Polymerlösungen (Kapitel 3.3.3) eingesetzt. 

3.3.2 Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur 

Ziel der Langzeitversuche ist es, die Mobilität schwer flüchtiger Additive in Po- 
lymeren bei erhöhter Temperatur ohne die Anwesenheit von Lösemittelmolekü- 
len zu bestimmen. Diese Experimente sollen es ermöglichen, die zeitliche Ent- 
wicklung der Additivprofile in Polymerschichten zu beobachten. Die experi- 
mentellen Daten werden in einem zweiten Schritt dazu verwendet, den Diffusi- 
onskoeffizienten des Additivs im Polymer mit Hilfe von Simulationsrechnungen 
als Funktion der Temperatur zu bestimmen. Die Mobilität schwer flüchtiger Ad- 
ditive in Polymeren ist erwartungsgemäß sehr gering und wird in der Größen- 
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Ordnung von Feststoffdiffusionsvorgängen (D « IO’ 1 5 nr/s) liegen. Daher ist zu 
erwarten, dass in trockenen, lösemittelfreien Polymerschichten bei Raumtempe- 
ratur kein messbarer Ausgleichsprozess des Weichmacher gradienten zu beo- 
bachten sein wird. Dies haben Langzeituntersuchungen von optischen Folien mit 
Weichmacherprofil gezeigt, die mehrere Jahre im Labor aufbewahrt wurden und 
keinen sichtbaren Ausgleich des TPP-Profils gezeigt haben (Abb. 3.16). Die ge- 
ringen Abweichungen der gemessenen Weichmacherbeladungsprofile sind ver- 
mutlich darauf zurückzuführen, dass die beiden Tiefenscans nicht unbedingt an 
der gleichen Stelle der Folie durchgeführt werden konnten. 



Abb. 3.16: Vergleich der Weichmacherbeladungsprofile in einer kommerziellen opti- 
schen TAC-Folie die ca. 3,5 Jahre bei Raumtemperatur gelagert wurde. 

Aufgrund der sehr geringen Mobilität des Additivs im Polymer ist eine 
direkte Beobachtung des Ausgleichsprozesses bei Raumtemperatur und daher 
die Bestimmung des Diffusionskoeffizienten selbst nach jahrelanger Versuchs- 
zeit nicht möglich. Um dennoch Informationen über die Mobilität des Weich- 
machers in den Polymersystemen zu erhalten, müssen in einem geeigneten Ver- 
suchsaufbau Rahmenbedmgungen geschaffen werden, die es ermöglichen, die 
Veränderung des Weichmachergradienten in der Polymerschicht zu untersuchen. 
Da die Geschwindigkeit zahlreicher physikalischer Vorgänge mit der Tempera- 
tur korreliert, besteht die prinzipielle Möglichkeit, durch Erhöhung der Tempe- 
ratur die Geschwindigkeit der Diffusionsprozesse zu beschleunigen und sie so- 
mit in vertretbaren Zeiträumen experimentell zugänglich zu machen. So wurden 
zunächst die Ausgleichsvorgänge von Weichmacherkonzentrationsgradienten 
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bei erhöhten Temperaturen gemessen. In einem anschließenden Schritt wurden 
daraus die Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers im trockenen Po- 
lymerfilm bestimmt und mit einem geeigneten Formalismus über das betrachtete 
Temperaturfenster hinaus auf Raumtemperatur extrapoliert. 

Da das verwendete Ölimmersionsobjektiv laut Herstellerangaben nur bei 
Temperaturen von 0 max < 60°C eingesetzt werden sollte, und die Messtechni k 
nicht über Wochen hinweg von einem einzigen Versuch „blockiert“ werden 
kann, wurde der Versuchsaufbau so konzipiert, dass die Lagerung der Proben 
bei hohen Temperaturen und deren anschließende Vermessung getrennt erfolgt. 
Dies wurde mit der in Abb. 3.17 und Abb. 3.18 dargestellten Probenhalterung 
realisiert. Mittels dieser kompakten Probenhalterung kann die Probe bei erhöhter 
Temperatur in einem Trockenschrank gelagert werden. Nach definierten Zeitm- 
tervallen kann die, auf Raumtemperatur abgekühlte Probe, in der Halterung mit 
Hilfe des Raman- Spektrometers vermessen werden. Die Temperaturen in den 
Trockenschränken wurden mit einem PT-100 Temperaturfühler überprüft. Bei 
den teilweise hohen Versuchstemperaturen (0 p r0 be= 130°C), denen die Filme 
über lange Zeiträume - bis zu mehreren Monaten - ausgesetzt waren, kann die 
Verarmung des schwer flüchtigen Weichmachers an der Filmonerfläche durch 
Sublimation nicht mehr vernachlässigt werden. Laut SDS (Merk (2010)) beträgt 
der Dampfdruck von TPP bei 193°C 1,3 mbar. Um zu verhindern, dass der 
Weichmacher aus der Filmoberfläche in die Luft sublimiert, wurde dieser, wie 
in Abb. 3.17 dargestellt, zwischen zwei Metallplatten emgespannt. 



Zentrierung x Polymerfilm mit Weichmacherprofil 

Abb. 3.17: Filmhalterung für die Vermessung der Polymerfilme bei Langzeitversuchen 
bei erhöter Temperatur. Durch den gedrehten Absatz in der unteren Metallronde kann 
die Probe mitPIilfe eines Adapters direkt über dem Objektiv zentriert werden. 

Durch die Verwendung von Stahlfedern wurde verhindert, dass thermisch indu- 
zierte Spannungen, die aufgrund der verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten 
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der Materialien und dem Temperaturunterschied zwischen Lagerung und Mes- 
sung entstehen, auf die Probe übertragen werden. 



Abb. 3.18: Filmhalterung für die Vermessung der Polymerfilme bei Langzeitversuchen 
bei erhöter Temperatur. Mit Hilfe einer Federkonstruktion werden unterschiedliche 
Anpressdriicke - induziert durch Temperaturunterschiede - verhindert. 

Das Zeitintervall, nach denen die Proben aus dem Trockenschrank entnommen 
und vermessen werden, hängt hauptsächlich von der Versuchstemperatur ab. 
Das Abkühlen der Probe auf Raumtemperatur wird durch einen kalten Luftstrom 
beschleunigt. Wenn die Probe Raumtemperatur erreicht, ist der Weichmacher- 
gradient wieder „eingefroren“ und die Vermessung des Films kann ohne Zeit- 
druck durchgeführt werden. Der Zeitraum, in dem sich der Film nicht auf Ver- 
suchstemperatur befindet (Annahme: &Trockenschrank = &Probe), d.h. der Weichma- 
cher nur eine sehr geringe Mobilität besitzt, wird bei der späteren Auswertung 
der experimentellen Daten berücksichtigt. Bei der Vermessung der Proben 
musste sichergestellt werden, dass die laterale Messposition bei allen Messun- 
gen identisch ist, d.h. die Weichmacherprofile immer an der gleichen Position 
des Filmes gemessen werden. Dieses Problem wurde konstruktiv so gelöst: In 
den bestehenden Trocknungskanal (Abb. 3.4) wurde anstelle des temperierten 
Probentisches eine spezielle Adapterplatte mit einer Zentnervorrichtung einge- 
setzt. Dieser Adapter zentriert die Probenhalterung über dem Messobjektiv des 
Raman-Spektrometers durch eine Zentnerbohrung in der unteren Metallronde. 
Durch diese Konstruktion ist gewährleistet, dass die Tiefenscans der jeweiligen 
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Proben genau an derselben Stelle erfolgen. Nach durchgeführter Vermessung 
des Filmes wurde die Lagerung im Trockenschrank fortgesetzt. In Abb. 3.19 
sind die gemessenen Weichmacherbeladungs-profile in einem PVAc-Film bei 
d p ro be = 56° C zu verschiedenen Zeitpunkten des Ausgleichsprozesses dargestellt. 



Abb. 3.19: Gemessene Weichmacherb eladnngsprofile zu verschiedenen Zeitpunkten 
des Ausgleichsprozesses in einem PVAc-Film bei 3p ro b e = 56°C. 

Der Film hat eine Dicke von ca. 90 pm eine durchschnittliche Weichmacherbe- 
ladung von X TPPj 0 = 0,13 gxpp/gpvAc- -Zu Beginn des Versuches beträgt der Un- 
terschied der Weichmacherbeladung zwischen Unter- und Oberseite des Films 
AX tpp = 0,18 g TPP /g PVAc . Bei diesen Versuchsbedingungen wird ein Zeitraum 
von ca. 27 Tagen benötigt, um den anfänglichen Weichmacherkonzentrations- 
gradienten auszugleichen. Eine genauere Betrachtung des Ausgleichsprozesses 
zeigt, dass an der Filmoberseite, an der eine geringe Weichmacherbeladung 
heiTscht, trotz verhältnismäßig steilem Weichmachergradienten nur eine mini- 
male Veränderung des Weichmacherbeladungsprofils nach einem Tag gemessen 
wurde. Im selben Zeitraum verändert sich die Weichmacherbeladung an der un- 
teren, weichmacherreichen Seite des Filmes um ca. 2%, obwohl an dieser Stelle 
nur ein geringer Weichmachergradient als Triebkraft für die Weichmacherdiffu- 
sion anliegt. Dies zeigt deutlich, dass der Diffusionskoeffizient des Weichma- 
chers im Polymersystem stark von der eigenen Konzentration abhängig ist. Da- 
durch kann der geringe Ausgleichstrom trotz steilem Konzentrationsgradienten 
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bei niedrigen Weichmacherbeladungen sowie der verhältnismäßig schnelle Aus- 
gleich bei hohen Weichmacherbeladungen und geringen Gradienten erklärt wer- 
den. Nachdem sich die Weichmacherbeladung in dem Bereich der steilen 
Weichmacherbeladungsgradienten erhöht hat, und somit auch der Diffusionsko- 
effizient des Weichmachers größer geworden ist, laufen die Ausgleichsvorgänge 
dort wesentlich schneller ab als im Bereich der flachen Gradienten an der Film- 
unterseite. Dies ist gut an den gemessenen Weichmacherbeladungsprofilen im 
Zeitraum zwischen 4 und 10 Tagen zu beobachten. 

Die experimentell nicht zugängliche Weichmachermobilität bei Raum- 
temperatur soll durch die ermittelten Daten der Weichmachennobilität bei er- 
höhten Temperaturen extrapoliert werden. Um Informationen über die Tempera- 
turabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten des Weichmachers im Polymer zu 
erhalten, wurden die beschriebenen Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur 
bei verschiedenen Temperaturen (S Trockenschiank ) durchgeführt. In der Tabelle in 
Abb. 3.20 ist eine Übersicht der durchgeführten Langzeitversuche bei erhöhter 
Temperatur gegeben. 


Stoffsystem 

eingestellte 
Temperatur [°C] 

rockenschrank 

[°C] 

Versuchsdauer 

[Tage] 


40 

40 

98* 


50 

47 

67 

PVAc-TPP 

55 

56 

27 


60 

63 

12 


70 

73 

3 


100 

100 

98* 

TAC-TPP 

110 

110 

98* 


130 

127 

27 


Abb. 3.20: Übersicht über die durchgeführten Langzeitversuche bei erhöhter Tempera- 
tur. Die mit * gekennzeichneten Versuche wurden nach der angegebenen Zeit ab- 
gebrochen, bevor eine homogene Verteilung des Weichmachers im Film vorlag. 

Dabei wurde die untere Grenze der möglichen Versuchstemperaturen durch die 
Versuchsdauer limitiert, in der eine messbare Veränderung des Weichmacher- 
gradienten beobachtet werden konnte. Anhand der Dauer der jeweiligen Versu- 
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che bis zum Ausgleich der Profile kann man deutlich die Temperaturabhängig- 
keit der Weichmachermobilität erkennen. Beispielsweise erreicht die PVAc- 
TPP -Probe bei h Probe = 70°C bereits nach 3 Tagen eine homogene Weichma- 
cherverteilung. Der Versuch bei £tp ro be = 40°C hingegen wurde nach 98 Tagen 
abgebrochen, ohne dass der Ausgleichsprozess vollständig abgeschlossen war. 

Mit Hilfe des vorgestellten Versuchsaufbaus, den speziellen Polymerpro- 
ben und der IMRS-Messtechnik können die Konzentrationsprofile des Additivs 
während des Ausgleichsprozesses im Polymerfilm bei unterschiedlichen Tempe- 
raturen gemessen werden. Basierend auf diesen experimentellen Daten wird in 
Kapitel 5.1 der Diffusionskoeffizient des Weichmachers in den untersuchten 
Polymersystemen durch Simulationsrechnungen bestimmt. Für die Extrapolation 
des Diffusionskoeffizienten auf Raumtemperatur (Kapitel 4.3.2) werden zusätz- 
lich Informationen über die Glasübergangstemperatur der Polymersysteme be- 
nötigt. Die experimentelle Bestimmung der Glasübergangstemperatur der reinen 
Polymere sowie den Einfluss des Weichmachers auf die Glasübergangstempera- 
tur werden im Kapitel A 7 im Anhang beschrieben. 

3.3.3 Wiederbefeuchtungsver suche 

Die bisher vorgestellten Versuche sind Untersuchung der Mobilität von Additi- 
ven im binären Stoffsystem Additiv-Polymer. Die Methode ist nicht dafür ge- 
eignet, den Einfluss einer dritten, flüchtigen Komponente (Lösemittel) auf die 
Beweglichkeit des schwer flüchtigen Additivs in einem ternären Polymersystem 
zu bestimmen. Diese Fragestellung spielt bei der technischen Anwendung von 
Polymersystemen, die Additive enthalten, eine entscheidende Rolle. So bei- 
spielsweise bei der Herstellung von optischen Folien. Beim Trocknungsprozess 
bilden sich im Produkt Lösemitteikonzentrationsgradienten aus, die lokal unter- 
schiedliche Beweglichkeiten der schwer flüchtigen Komponenten verursachen. 
Auch kann im fertigen Produkt das Eindringen von Feuchtigkeit (z. B. Wasser in 
Lebensmittelverpackungen, therapeutische Wirkstoffpflaster oder Geomembra- 
ne) die Mobilität der darin enthaltenen schwer flüchtigen Additive deutlich be- 
einflussen. 

Im folgenden Kapitel wird eine neue Versuchstechnik vorgestellt, die es 
ermöglicht, den Einfluss der Lösemittelbeladung auf die Mobilität schwer flüch- 
tiger Additive in ternären Polymersystemen zu untersuchen. Um dies zu realisie- 
ren wurde ein neuer Versuchsaufbau konzipiert, mit dem man die Ausgleichs- 
vorgänge von Additivgradienten in Polymerfilmen bei unterschiedlicher Löse- 
mittelkonzentration beobachten kann. Die quantitative Bestimmung des Diffusi- 
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onskoeffizientenverlaufes des Additivs soll dann in einem zweiten Schritt, durch 
Anpassung von Simulationsrechnungen an die experimentellen Daten erfolgen. 

Versuchsaufbau für Wiederbefeuchtungsversuche aus der Gasphase 

Der Versuchsaufbau zur Bestimmung von Diffusionskoeffizienten schwer flüch- 
tiger Additive in ternären Polymersystemen bei geringen Lösemittelkonzentrati- 
onen ist in Abb. 3.21 dargestellt. Der Versuchstand besteht im Wesentlichen aus 
einem Doppelmantelkanal und einer Membranpumpe, die einen Stickstoffstrom 
in einem geschlossenen Kreislauf zirkulieren lässt. An der Unterseite des Kanals 
befindet sich ein Adapterflansch, mit dem der neue Aufbau auf den bestehenden 
Trocknungskanal befestigt werden kann (Abb. A 16). Die Kopplung des neuen 
Kanals mit dem alten Versuchsaufbau bietet den Vorteil, die bestehende IMRS- 
Messtechmk ohne große Umbaumaßnahmen nutzen zu können. Ein spezielles 
Adapterstück zwischen Piezofokus und Öhmmersionsobjektiv ermöglicht wie 
bisher die Einkopplung und Fokusierung des Laserstrahls in die Polymerprobe 
(Kapitel 2.3). 
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Abb. 3.21: Versuchsanlage - Strömungskanal mit konfokaler Raman-Messtechnik. 

Bei den Polymerproben handelt es sich um die, in Kapitel 3.3.1 beschriebenen, 
vollständig getrockneten Polymerfilme mit einem stark ausgeprägten Weichma- 
cherkonzentrationsprofil. Diese Proben werden auf einem kleinen Filmtisch in- 
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nerhalb des Kanals befestigt. In der Mitte des Filmtisches befindet sich eine 
Bohrung, durch die der Laserstrahl auf die Probe fokussiert werden kann. Wenn 
die Probe auf dem Filmtisch befestigt ist, wird die Kanalklappe gasdicht ver- 
schlossen und der Kanal anschließend mit Stickstoff mertisiert. Die Verwendung 
von Stickstoff als Trägergas an Stelle von Umgebungsluft ist aus sicherheits- 
technischen Aspekten notwendig, da die verwendeten Lösemittel Methylenchlo- 
nd und Methanol mit dem Sauerstoff in der Luft ein zündfähiges Gemisch bil- 
den können. Das Lösemittel wird in einem Sättiger vorgelegt und von einem 
Kryostaten auf eine definierte Temperatur S Sättlger temperiert. Mit Hilfe einer 
Membranpumpe ( KNF : N840FT 18, Förderleistung: 34 1/min) kann der Stick- 
stoffstrom im geschlossenen System im Kreislauf zirkulieren. Dabei durch- 
strömt der Gasstrom den Sättiger und wird so kontinuierlich mit Lösemittel bei 
der Sättigertemperatur S Sättiger gesättigt. Der Strömungskanal (Doppelmantel) 
und seine Verbindung zum Intensivkühler werden mittels eines Thermostaten 
temperiert. Durch das Verhältnis der Lufttemperatur im Kanal & Lu f t und Sättiger- 
temperatur wird die Aktivität des Lösemittels nn Kanal 
a Lsm = p*i(«9z,«//) I V ^Sättiger) eingestellt. Der auf Sättigertemperatur temperierte 
Intensivkühler scheidet Lösemitteltröpfchen ab, die von dem Gasstrom aus dem 
Sättiger mitgerissen werden können. Wenn diese Tröpfchen auf die wärmeren 
Oberflächen des Verbmdungsschlauches oder des Kanals treffen, führt dies zu 
einer unkontrollierten Erhöhung der Lösemittelaktivität im Kanal. Für die Ver- 
wendung einer Membranpumpe zur Förderung des Gasstroms sprechen mehrere 
Gründe. Solche hennetisch dichte Pumpen werden ohne den Einsatz von 
Schmierstoffen betrieben. Schmierstoffe könnten von dem im Gasstrom vorhan- 
denen Lösemittel gelöst und in den Kanal getragen werden. Weiterhin ist die 
verwendete Membranpumpe durch eine spezielle Teflonbeschichtung gegenüber 
vielen aggressiven Lösemitteln chemisch inert. Bauartbedmgt verringert auch 
die Abwesenheit von schnell rotierenden Teilen die Gefahr em explosionsfähi- 
ges Gemisch zu zünden. Allerdings erzeugt die Membranpumpe eine starke Pul- 
sation des geförderten Gasstroms. Die dabei auftretenden Druckstöße verursa- 
chen eine Auf- und Abwärtsbewegung der dünnen Glasplatte, die mit dem Po- 
lymerfilm beschichtet ist. Diese Schwingungen verhindern die Untersuchung der 
Probe durch die IMRS mit der notwendigen Ortsauflösung. Dieses Problem 
konnte durch den Einsatz eines Druckpulsationsdämpfers auf der Zulaufseite der 
Pumpe beseitigt werden. Die schlagartige Veränderung des Strömungsquer- 
schnittes von 10 auf ca. 150 mm dämpfen die Druckpulse der Pumpe so stark ab, 
dass keine Schwankungen der Polymerprobe mehr beobachtet wurden. Auf der 
Druckseite der Pumpe dämpft der Sättiger die Druckstöße, so dass auf einen 
zweiten Dmckpulsationsdämpfer verzichtet werden konnte. 
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Versuchsdurchführung 

Für die Durchführung der Wiederbefeuchtungsversuche ist es notwendig, dass 
sich die gewünschten Temperaturen in Kanal und Sättiger bereits vor Versuchs- 
begmn in einem stationären Zustand befinden. Ist das nicht der Fall, können 
Temperaturschwankungen zu Änderungen der Lösemittelaktivität im Kanal und 
somit zu Undefinierten Versuchsbedmgungen führen. Daher werden ca. eine 
Stunde vor Versuchsbeginn die gewünschten Temperaturen in Sättiger und Ka- 
nal eingestellt, die zu untersuchende Polymerprobe auf dem Probentisch befes- 
tigt, der Kanal gasdicht verschlossen und mit Stickstoff inertisiert. In dieser Zeit 
erreichen die Temperaturen im Kanal und im Sättiger einen stationären Zustand. 
Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Polymerprobe die Temperatur der 
Luft im Kanal angenommen hat {ß Probe = S Lu ß). Kurz vor Versuchsbegmn wer- 
den die Absperrhähne der Stickstoff Zu- und Abfuhr geschlossen, die Memb- 
ranpumpe eingeschaltet und ein Tiefenscan von dem lösemittelfreien Polymer- 
film durchgeführt. Um den Wiederbefeuchtungsversuch zu starten, werden die 
beiden Dreiwegehähne vor und hinter dem Sättiger so umgestellt, dass der in der 
Anlage zirkulierende Stickstoffstrom durch den Sättiger geleitet wird. Dort wird 
der Gasstrom mit Lösemittel gesättigt und lösemittelbeladenes Gas strömt kon- 
tinuierlich über den Polymerfilm. An der Oberfläche der Polymerprobe stellt 
sich das Sorptionsgleichgewicht ein, und von der Filmoberfläche diffundiert das 
Lösemittel in die Probe. Durch das kontinuierliche Zirkulieren des Gasstroms 
durch den Sättiger bleibt die Lösemittelbeladung im Kanal während eines Ver- 
suches konstant. Mit Hilfe der Inversen-Mikro-Raman- Spektroskopie wird der 
Wiederbefeuchtungsvorgang, d.h. das Eindringen des Lösemittels in den trocke- 
nen Polymerfilm beobachtet. In Abb. 3.22 ist dieser Vorgang bei einer Proben- 
temperatur von h p ro be = 20°C und einer Methylenchlondaktivität a MeC i = 0,37 für 
einen PVAc-TPP-Film mit einer durchschnittlichen Weichmacherbeladung von 
X T pp,0 = 0,08 gipp/gpvAc dargestellt. Das Diagramm zeigt die Lösemittelbela- 
dungsprofile, die sich von der Filmoberfläche ms Innere der Probe ausbreiten. 
Der Emdrmgvorgang ist nach ungefähr 20 Minuten abgeschlossen. Nach dieser 
Zeit hat sich über der gesamten Filmdicke die durch das Sorptionsgleichgewicht 
vorgegebene Gleichgewichtsbeladung von X MeC i = 0,26 g Me ci/gpvAc eingestellt. 
Bei Versuchen mit geringerer Lösemittelaktivität im Kanal steigt die Zeit, die 
zum Erreichen einer homogenen Lösemittelbeladung im Film benötigt wird, 
stark an. Bei einer Kanaltemperatur von 0 Probe = 20°C und einer Lösemittelakti- 
vität von a MeC1 = 0,19 wird die Gleichgewichtsbeladung X Me a = 0,12 gMeci/gpvAc 
in der Probe erst nach 4 Stunden und 30 Minuten erreicht (Abb. A 17). Die Ur- 
sache für die geringere Mobilität des Methylenchlonds im PVAc-TPP-Film ist 
die niedrigere Lösemittelkonzentration in der Probe. 
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Abb. 3.22: Gemessene Lösemittelbeladungsprofile bei dem Wiederbefeuchtungsprozess 
eines 53 jum dicken PVAc-TPP -Films mitX TPP 0 = 8 % bei 3 Prohe = 20°C lind einer Lö- 
semittelaktivität von a MeC i = 0,37. Eine ausgeglichene MeCl -Beladung von 
X MeC i = 0,26 gMeOibgpvAc wird bei diesen Bedingungen nach ca. 20 Xlinnten erreicht. 

In dem Diagramm ist die Quellung der Polymerschicht durch die Aufnahme des 
Methylenchlonds gut zu erkennen. Ist der trockene Polymerfilm bei der ersten 
Messung noch 53 pm dick, vergrößert sich die Filmdicke durch das aufgenom- 
mene Lösemittel von Messung zu Messung bis sich die Lösemittelgleichge- 
wichtsbeladung im Film eingestellt hat. Ab diesem Zeitpunkt bleibt die Filmdi- 
cke konstant und beträgt 67 pm. 

Werden die Wiederbefeuchtungsversuche mit Methanol an Stelle von Me- 
thylenchlorid durchgeführt, verringert sich - bei gleicher Lösemittelbeladung im 
Film - die benötigte Zeit bis eine homogene Lösemittelbeladung erreicht wird 
(Abb. A 18). Dies liegt an der höheren Mobilität des Methanols bedingt durch 
seine geringere Molekülgröße. 

Durch den stetigen Anstieg der Lösemittelkonzentration im Film während 
des Wiederbefeuchtens nimmt die Mobilität des Weichmachers kontinuierlich 
zu, und der Ausgleichvorgang des Weichmacherkonzentrations gradienten wird 
stark beschleunigt. Um konstante Randbedingungen für die Auswertung der 
Versuche zu schaffen und die Simulationsrechnungen der Ausgleichsvorgänge 
zu vereinfachen, werden die Weichmacherbeladungsprofile erst ab dem Zeit- 
punkt analysiert, an dem der Wiederbefeuchtungsprozess abgeschlossen ist. Das 
bedeutet, dass die betrachteten Ausgleichsvorgänge der Weichmacherbela- 
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dungsprofile bei konstanter, homogener Lösemittelbeladung im Polymerfüm 
stattfinden. Dies ist beispielhaft für den Ausgleich des Weichmachergradienten 
in einem PVAc-MeCl-TPP-Film bei einer Temperatur von & Probe = 20°C in Abb. 
3.23 dargestellt. Die Weichmacherbeladungsprofile zu unterschiedlichen Zeit- 
punkten des Ausgleichsvorganges sind alle erst nach dem in Abb. 3.22 gezeigten 
Wiederbefeuchtungsprozess des Filmes gemessen worden. Die Zeitangaben in 
der Legende beziehen sich daher auf die Versuchsdauer nach dem Erreichen der 
konstanten Lösemittelbeladung. Das mit „Start“ beschriftete Weichmacherbela- 
dungsprofil zeigt die Ergebnisse des ersten Tiefenscans, der bei einer homoge- 
nen Lösemittelbeladung im Film durchgeführt wurde. 
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Abb. 3.23: Gemessene TPP -Beladungsprofile zu verschiedenen Zeitpunkten des Aus- 
gleichsprozesses in einem PVAc-MeCl-TPP-Film bei S Prohe =20°C und einer Lösemit- 
telbeladung von X MeC = 0,26 gMec/gpvAc ■ Die Zeitangaben in der Legende beziehen 
sich auf die Versuchsdauer nach dem Erreichen einer konstanten Lösemittelbeladung 
in der Probe. 

Wie man in der Darstellung erkennen kann, ist zu diesem Zeitpunkt noch em 
Weichmacherbeladungsgradient von AX TPP = 0,06 gipp/gpvAc in der Probe vor- 
handen. Für den Ausgleich dieses Gradienten wird bei diesen Versuchsbedin- 
gungen em Zeitraum von einer Stunde und 30 Minuten benötigt. Das Versuch- 
sende ist erreicht, wenn der Weichmachergradient in der Probe vollständig aus- 
geglichen ist. 
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Die Dauer solcher Wiederbefeuchtungsversuche hängt stark von der Mo- 
bilität des Weichmachers und somit von der Lösemittelbeladung im Polymer- 
film ab. In Abb. 3.24 sind die ersten 23 Stunden des Ausgleichsvorgangs eines 
TPP-Gradienten bei einer Temperatur von 0 Pro b e = 20°C und einer Lösemittelbe- 
ladung von X MeC i = 0,12 gMeci/gpvAc dargestellt. Bei diesen Versuchsbedingun- 
gen benötigt das Polymersystem über 23 Stunden, um den anfänglichen Weich- 
macherbeladungsgradienten von AX TPP = 0,09 auf 0,04 gipp/gpvAc zu reduzieren. 
Der vollständige Ausgleich der Weichmacherbeladung würde noch erheblich 
länger dauern. Die starke Zunahme der Versuchszeit mit sinkender Lösemittel- 
beladung erschwert die Durchführung von Wiederbefeuchtungsversuchen bei 
sehr geringen Lösemittelbeladungen. 
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Abb. 3.24: Gemessene TPP-Beladungsprofile zu verschiedenen Zeitpunkten des Aus- 
gleichsprozesses in einem PVAc-MeCl-TPP-Film bei S Probe -20°C und einer Lösemit- 
telbeladung von X MeC i = 0,12 gMec/gpvAc- Die Zeitangaben in der Legende beziehen 
sich auf die Versuchsdauer nach dem Erreichen einer konstanten Lösemittelbeladung 
in der Probe. 

In der Tabelle in Abb. 3.25 ist eine Übersicht über die durchgeführten 
Versuche mit den Stoffsystemen PVAc-MeCl-TPP und PVAc-MeOH-TPP ge- 
geben. Informationen über die durchgeführten Wiederbefeuchtungsversuche mit 
dem Stoffsystem TAC-MeCl-TPP sind in der Tabelle in (Abb. A 19) im Anhang 
aufgelistet. 
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Stoff System 
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Abb. 3.25: Übersicht der durchgeführten Wiederbefeuchtungsversuche mit den Stoff- 
systemen PVAc-MeCl-TPP und PVAc-MeOH-TPP . 


Die Ergebnisse der Wiederbefeuchtungsversuche zeigen eine signifikante 
Abhängigkeit der Mobilität des Weichmachers in der Polymerlösung von der 
Lösemittelbeladung. Dies wird durch den Vergleich der Versuchszeiten deutlich, 
die benötigt werden, um bei unterschiedlichen Lösemittelbeladungen den an- 
fänglichen Weichmachergradienten in den Polymerschichten auszugleichen. Mit 
diesen experimentellen Daten wurde die Grundlage geschaffen, die Abhängig- 
keit des Weichmacherdiffusionskoeffizienten von der Lösemittelbeladung in 
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Polymerlösungen zu quantifizieren. Die Bestimmung des Diffusionskoeffizien- 
tenverlaufs des Weichmachers erfolgt durch Anpassung von Simulationsrech- 
nungen an die gemessenen Weichmacherbeladungsprofile während des Aus- 
gleichsvorgangs. Die genaue Vorgehensweise wird in Kapitel 5.3. beschrieben. 

3.3.4 Zweischichtversuche 

Die maximale Lösemittelbeladung, die in den Polymerproben bei den Wiederbe- 
feuchtungsversuchen eingestellt werden kann, ist durch das Phasengleichge- 
wicht zwischen Polymer und Gasphase limitiert. Bei hohen Lösemittelaktivitä- 
ten in der Gasphase des Strömungskanals steigt die Gefahr, dass das Lösemittel, 
verursacht durch geringe Temperaturschwankungen, an den Wänden der Appa- 
ratur oder der Probe kondensiert. Diese obere Grenze, bei denen die Wiederbe- 
feuchtungsversuche durchgeführt und somit die Diffusionskoeffizienten der 
schwer flüchtigen Additive bestimmt werden können, ist allerdings nur von the- 
oretischer Bedeutung. Bei der Durchführung von Wiederbefeuchtungsversuchen 
zeigte sich, dass ein anderer Prozess die maximal mögliche Lösemittelbeladung 
bei den Versuchen limitiert. Mit steigender Lösemittelbeladung in den Polymer- 
schichten beschleunigt sich der Ausgleichsprozess des Weichmacherbeladungs- 
gradienten. Dies führt bei hohen Lösemittelbeladungen dazu, dass der Aus- 
gleichsprozess des Weichmachers schon während des Emdringvorgangs des Lö- 
semittels deutlich fortgeschritten ist. Ist die Lösemittelbeladung in der Polymer- 
probe zu hoch, ist der Ausgleichsprozess des Weichmachers nahezu abgeschlos- 
sen, bevor eine homogene Lösemittelbeladung im Film erreicht werden kann. 
Beispielsweise ist eine Lösemittelbeladung von X Me ci ~ 0,45 gMeci/gpvAc eine 
sinnvolle Grenze für Versuche mit dem Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP. Diese 
Beladung entspricht einer Lösemittelaktivität a in der Gasphase von a Me ci ~ 0,55. 
Um Informationen über den Diffusionskoeffizientenverlauf des Weichmachers 
auch bei höheren Lösemittelbeladungen zu erhalten, wurde eine neue Versuchs- 
technik entwickelt. Im folgenden Abschnitt wird diese Versuchstechnik erklärt 
und die experimentellen Ergebnisse vorgestellt. 

Versuchs aufb au / Durchführung 

Die Zwei schichtversuche basieren auf der Idee, zwei dünne Schichten mit unter- 
schiedlicher Additivbeladung in Kontakt zu bnngen und den Konzentrations- 
ausgleich des Additivs zu beobachten. Die Bestimmung des Diffusionskoeffi- 
zienten erfolgt dann durch Anpassung von gerechneten an gemessene Additiv- 
beladungsprofile zu verschiedenen Zeitpunkten des Ausgleichsprozesses. Für 
die Durchführung der Zweischichtversuche werden zwei Polymerlösungen be- 
nötigt. Eine binäre Lösung, die nur aus dem Lösemittel und dem Polymer be- 
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steht sowie eine entsprechende ternäre Polymerlösung, die zusätzlich noch das 
schwer flüchtige Additiv enthält. Beide Lösungen haben dabei die gleiche Lö- 
semittelbeladung. Die Weichmacherbeladung der verwendeten ternären Poly- 
merlösungen wurde zu X T pp = 0,25 gipp/gpoiymer gewählt. Die Lösungen sowie 
der in Abb. 2.6 dargestellte Trocknungskanal werden auf die gewünschte Ver- 
suchstemperatur temperiert. Während der Zweischichtversuche wird der Trock- 
nungskanal nicht durchströmt. Nach Erreichen der gewünschten Versuchstempe- 
ratur werden die Polymerlösungen ausgestrichen. Dabei wird die binäre Poly- 
merlösung mit einer Rakel direkt auf dem Objektträger auf der Platte im Trock- 
nungskanal ausgestrichen. Simultan dazu wird die ternäre Polymerlösung, die 
den Weichmacher enthält, auf einen zweiten Objektträger ausgestrichen. Unmit- 
telbar nach dem Aufträgen der Polymerlösungen wird der Glasobjektträger mit 
der, ca. 70 pm dicken ternären Polymerbeschichtung auf den binären Pilm im 
Trocknungskanal gelegt und leicht angedrückt. Dabei ist zu beachten, dass em 
flächiger Kontakt zwischen den Polymerschichten besteht und bei dem Vorgang 
keine Luftblasen eingeschlossen werden. Direkt danach wird mit der Vermes- 
sung der Schicht zwischen den Glasplatten mit der IMRS-Messtechnik begon- 
nen, wobei der Polymerfilm beginnend an der Filmunterseite schrittweise ges- 
cannt wird. Hat der Fokuspunkt des Lasers die obere Glasplatte erreicht, wird 
em neuer Tiefenscan gestartet. Unmittelbar nach dem Kontakt der beiden Poly- 
merschichten beginnt der Ausgleichsprozesses der unterschiedlichen Weich- 
macherbeladung zwischen den beiden Schichten. Dieser Ausgleichsvorgang 
wird mit Hilfe der Inversen-Mikro-Raman-Spektroskopie beobachtet. In dem 
Diagramm in Abb. 3.26 sind die während eines Zweischichtversuches gemesse- 
nen Weichmacherbeladungsprofile gegen die jeweilige Position in der Schicht 
aufgetragen. An Position 0 pm befindet sich die untere Glasplatte, an Position 
135 pm die obere Glasplatte, die verhindert, dass der Film während der Ver- 
suchsdauer trocknet und sich dadurch die Lösemittelbeladung in der Schicht än- 
dern würde. Der Zweischichtversuch wurde bei einer Temperatur von &p rob e = 
15°C und einer Methylenchlondbeladung von X MeC1 = 0,54 gMeon/gpvAc durchge- 
führt. Zusätzlich zu den gemessenen Weichmacherbeladungsprofilen ist in dem 
Diagramm auch noch der fiktive Weichmacherbeladungsverlauf zu Beginn des 
Versuchs, also unmittelbar nach dem Kontakt der beiden Schichten eingetragen. 
Diese Darstellung verdeutlicht, dass die untere Polymerschicht ohne Weichma- 
cher vor dem Kontakt ca. 90 pm dick war, die obere Schicht mit einer Weich- 
macherbeladung von X T p P = 0,25 gTPp/gpvAc etwa 45 pm. Nach dem Kontakt der 
beiden Schichten gleicht sich das anfänglich starke Weichmacherbeladungspro- 
fil mit fortschreitender Versuchszeit aus, bis schließlich nach ca. 25 Minuten der 
Weichmacher homogen im Film verteilt vorliegt. 
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Abb. 3.26: Gemessene Weichmacherbeladungsprofile zu verschiedenen Zeitpunkten 
des Ausgleichsprozesses des Weichmacherbeladungsgradienten während eines Zwei- 
schichtversuchs mit dem Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP . Die Versuchstemperatur be- 
trägt $p ro b e = 15°C, die Lösemittelbeladung X Me0 H = 0,54 gMec/gpvAc un d mittlere 
Weichmacherbeladung X TPP 0 — 0,06 grpp/gpvAc- 

Die Bestimmung der Diffusionskoeffizient des Weichmachers in der Polymer- 
schicht soll dann, wie bereits in den letzten Kapiteln beschrieben, durch Anpas- 
sung von gerechneten an gemessene Weichmacherbeladungsprofile erfolgen. 

Allerdings ist die Durchführung der Zweischichtversuche kompliziert. Be- 
dingt durch die relativ hohe Flüchtigkeit der untersuchten Lösemittel Methanol 
und Methylenchlorid verdunstet bereits in der kurzen Zeit zwischen dem Aus- 
streichen der tempenerten Polymerlösungen und dem Zusammendrücken der 
beiden Beschichtungen etwas Lösemittel. Dadurch bilden sich, je nach Zeit- 
spanne zwischen Ausstreichen und Kontakt der Schichten und Partialdruck des 
Lösemittels, Lösemittelkonzentrationsprofile zur Oberfläche der Polymerbe- 
schichtungen aus. Aus diesem Grund wurde darauf geachtet, diese Zeitspanne 
möglichst kurz zu halten und es wurde eine Versuchstemperatur von nur 
& Probe = 15°C gewählt. Durch dieses Vorgehen sind die Lösemittelprofile so ge- 
ring, dass sie sich sehr schnell nach dem Kontakt der beiden Filme wieder aus- 
gleichen. Die ersten Tiefenscans der durchgeführten Zweischichtversuche zei- 
gen bei den gewählten Bedingungen immer eine homogene Verteilung des Lö- 
semittels in der Polymerschicht. Um die Ausbildung von Lösemittelgradienten 
zur Oberfläche während der Versuchsvorbereitung zu verhindern und somit 
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auch Messungen bei höheren Temperaturen zu ermöglichen, wurde der in Abb. 
3.27 gezeigte Versuchsaufbau zur Durchführung von Zweischichtversuchen 
konstruiert. 
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Abb. 3.27: Versuchsaufbau zur Durchführung von Zweischichtversuchen. Die Lösemit- 
telbeladung in den Polymerproben wird über den Lösemittelpartialdruck in der Mess- 
zelle eingestellt. 

Der Versuchsaufbau besteht im Wesentlichen aus der temperierten Messzelle, in 
der sich die zwei Polymerfilme befinden, einem Verdampfer, in dem das Lö- 
sungsmittel temperiert wird sowie einem Radialgebläse, welches das Lösungs- 
mitteldampf-Luftgemisch in der Versuchsapparatur zirkulieren lässt. Die Mess- 
zelle wird über eine Zentnerbohrung mittig über dem Objektiv im Trocknungs- 
kanal fixiert. So kann von unten durch eine dünne Glasplatte der Ausgleichsvor- 
gang in der Polymerschicht mit Hilfe der IMRS-Messtechmk beobachtet wer- 
den. Die Lösungsmittelbeladung in den Polymerfilmen wird über den Lösungs- 
mittelpartialdruck in der Messzelle eingestellt. Im Gegensatz zu der bishengen 
Versuchsdurchführung steht die komplette Gasphase in der Messzelle mit dem 
Polymerfilm im thermodynamischen Gleichgewicht. Dadurch wird das Trock- 
nen der Polymerfilme verhindert und es ist somit gewährleistet, dass in den bei- 
den Polymerschichten vor ihrem Kontakt das Lösungsmittel homogen verteilt 
vorliegt. In Abb. 3.28 ist die Durchführung der Zweischichtversuche in dem 
Versuchsaufbau verdeutlicht. Die Polymerlösung ohne Weichmacher wird auf 
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der Glasplatte in der Messzelle ausgestrichen, die Lösung mit Weichmacher auf 
einen dünnen Objektträger. Der beschichtete Objektträger wird mit einer spe- 
ziellen Halterung und einem System aus Dauer- und Elektromagneten über der 
weichmacherfreien Schicht in der Messzelle gehalten (s. linke Seite in Abb. 
3.28). Wenn sich die Polymerfilme im thermodynamischen Gleichgewicht mit 
dem eingestellten Lösemittelpartialdruck in der Messzelle befinden, was durch 
Tiefenscans im unteren Film überprüft wird, kann der eigentliche Versuch be- 
ginnen. Dazu wird der Elektromagnet abgeschaltet und die Halterung mit dem 
beschichteten Glasobjektträger sinkt auf die untere, weichmacherfreie Polymer- 
schicht (s. rechte Seite in Abb. 3.28). Sofort nach dem Kontakt der beiden 
Schichten beginnt der Ausgleichvorgang des Weichmacherbeladungsgradienten 
und der erste Tiefenscan wird gestartet. 
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Abb. 3.28: Durchführung eines Zweischichtversuchs. Linke Seite: Die Polymerschich- 
ten mit und ohne Weichmacher sind getrennt. Über den Lösemittelpartialdruck in der 
Messzelle wird die Lösemittelbeladung in den Polymerproben eingestellt. Rechte Seite: 
Durch Deaktivierung des Elektromagneten werden die Schichten in Kontakt gebracht. 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Zweischichtversuche ermöglichen die 
Beobachtung des Ausgleichsprozesses von Additivbeladungsgradienten in Po- 
lymerschichten mit vergleichsweise hoher Lösemittelbeladung. Die Durchfüh- 
rung der Versuche ist aufwendig, aber sie bietet die Möglichkeit, Informationen 
über den Diffusionskoeffizienten eines schwer flüchtigen Additivs in Polymer- 
systemen zu erhalten. Die beobachteten Weichmacherbeladungsprofile zu ver- 
schiedenen Zeiten des Ausgleichsprozesses des Weichmacherbeladungsgradien- 
ten werden in Kapitel 5.4 zur Bestimmung des Diffusionskoeffizienten verwen- 
det. 
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4 Modellhafte Beschreibung des Stofftransports 

In diesem Kapitel soll die modellhafte Beschreibung von Stofftransportvorgän- 
gen in den Polymerbeschichtungen erläutert werden. Im Rahmen dieser Arbeit 
sollen Modellrechnungen dazu verwendet werden. Fick’ sehe Diffusionskoeffi- 
zienten von einzelnen Komponenten in Polymersystemen zu bestimmen. Diese 
Bestimmung soll durch Anpassung von gerechneten an gemessene Beladungs- 
profile während Stofftransportvorgängen erfolgen. Dabei kann prinzipiell die 
Bestimmung von Diffusionskoeffizienten von Lösemitteln und Weichmacher 
unterschieden werden. Um Diffusionskoeffizienten von Lösemittel in Polymer- 
lösungen bestimmen zu können, wurden Trocknungsversuche durchgeführt, de- 
ren prinzipieller Aufbau in Abb. 4. 1 schematisch dargestellt ist. Bei der modell- 
haften Beschreibung von Trocknungsversuchen müssen sowohl der Stofftrans- 
port in der Gasphase (s. Kapitel 4.1) als auch das Phasengleichgewicht an der 
Filmoberseite (s. Kapitel 4.2) berücksichtigt werden. Um die Diffusion des Lö- 
semittels in der Polymerschicht zu beschreiben, werden spezielle Ansätze benö- 
tigt, welche die Mobilität des Lösemittels als Funktion der lokalen Zusammen- 
setzung darstellen können. Diese werden in Kapitel 4.3.1 erläutert. Die modell- 
hafte Beschreibung des Troeknungsprozesses erfolgte mit dem Simulationspro- 
gramm NuSFiD welches in Kapitel 4.4.2 erklärt wird. 



Gasphase 

Phasengrenze 


Polymerfilm 


I, X„ y, 


Abb. 4. 1 : Schematische Darstellung des Systems aus Polymerfilm sowie angrenzen- 
der Gasphase. 

Um die durchgeführten Experimente zur Weichmacherdiffusion modellhaft be- 
schreiben zu können, muss nur der Stofftransport in der Polymerbeschichtung 
betrachtet werden, da der Weichmacher schwer flüchtig ist und daher die Pha- 
sengrenze der Beschichtung nicht überschreitet. Für die Auswertung der Lang- 
zeitversuche bei erhöhter Temperatur wird in Kapitel 4.3.2 ein geeigneter For- 
malismus erläutert, der die Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten 
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des Weichmachers in Polymersystemen beschreiben kann. Die modellhafte Be- 
schreibung der Langzeittemperatur-, Wiederbefeuehtungs- und Zweischichtver- 
suche erfolgte mit einem Simulationsprogramm, das auf dem expliziten Diffe- 
renzenverfahren beruht und in Kapitel 4.4.3 erläutert wird. 

4.1 Stofftransport in der Gasphase 

Der Stofftransport in der Gasphase für den allgemeinen Fall eines «-Kompo- 
nentengemisches kann mit dem Ansatz nach Maxwell-Stefan beschrieben wer- 
den, der sich auf eine molekulare Reibungs- und Stoßtheorie stützt (s. z.B. Bird 
etal. (I960)): 


p = molare Dichte der Gasphase 
Dy {S = Maxwell-Stefan-Diffiisionskoeffizient 
h t = Stoffstrom der Komponente i 

Im allgemeinen Fall der Mehrkomponentendiffusion durch eine Phasengrenzflä- 
che muss diese Gleichung iterativ gelöst werden, was mit einem erheblichen ma- 
thematischen Aufwand verbunden ist. Aufgrund der im Rahmen dieser Arbeit 
getroffenen Annahme, dass der verwendete Weichmacher bei den Versuchstem- 
peraturen als vollständig nicht flüchtig betrachtet werden kann, beschränkt sich 
die in der Gasphase diffundierende Komponente auf das jeweilige Lösemittel. 
Somit kann die Gasphase als ein Gemisch aus zwei Komponenten (Stickstoff 
und Lösemittel) betrachtet werden. Unter der Annahme einer einseitigen Diffu- 
sion (nur das Lösemittel diffundiert von der Filmoberfläche - Trocknungsver- 
such - oder zu der Filmoberfläche - Wiederbefeuchtungsversuch) existiert eine 
geschlossene Lösung von Gleichung (4.1) (s. z.B. Schlünder (1984)): 



(4.1) 


ja = Molenbruch der Komponente i in der Gasphase 
z = Wegkoordinate 



(4.2) 


ß ig = binärer, gemittellter Stoffübergangskoeffizient 

y. ro = Molenbrnch der Komponente i im Innern der Gasphase 
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ja ph — Molenbruch der Komponente i an der Phasengrenze 

Gleichung (4.2) ermöglicht die Berechnung des Lösemittelstoffstroms zwischen 
der Phasengrenze an der Filmoberfläche und dem Bulk der Gasphase. Die Lö- 
semittelkonzentration im Inneren des Gasvolumens (Bulk) ergibt sich aus der 
Versuchsdurchführung: bei Wiederbefeuchtungsversuchen entspricht sie der je- 
weils eingestellten Aktivität, bei Trocknungsversuchen ist kein Lösemittel im 
Kem des Luftstroms vorhanden. Die Konzentrationen an der Phasengrenze 
(Filmseite, Gasseite) lassen sich über das Sorptionsgleichgewicht berechnen. 
Dies wird in Abschnitt 4.2 beschrieben. 

Der Stoffübergangskoeffizient ß, wird üblicherweise durch Sherwood- 
Korrelationen der Form Sh =f (Re, Sc, Geometrie) für bekannte Standardgeo- 
metrien berechnet. Die Strömungsverhältnisse des für die Trocknungsversuche 
verwendeten Kanals (Abb. 3.4), wurden in vorangegangenen Arbeiten (Schabe! 
(2004)) ausführlich untersucht. Für die Beschreibung der Strömungsverhältnisse 
des Filmtisches im Kanal eignet sich die Korrelation für eine einseitig laminar 
überströmte Platte mit ausgebildeter hydrodynamischer und stofflicher Grenz- 
schicht (L DI Wärmeatlas (2006), Abschnitt Gdl). Mit Hilfe eines Hitzedrahta- 
nemometers ist es möglich, die Anströmgeschwindigkeit der Platte im Kanal zu 
messen. Mit Gleichung (4.3) kann somit die Shei^wood-Zahl und daraus der gas- 
seitige, gemittelte Stoffübergangskoeffizient ß ig berechnet werden. 

Sh Lam = ^' s L = 0,664 • VRe • 3 V& = 0,332 • ^ 

^ig 

Sh l ci In = Sherwood-Zahl (laminarer Bereich ) 

L = Charakteristische Länge der Platte 
Re = Reynoldszahl 

Sc = Schmidt-Zahl 

u = Überströmungsgeschwindigkeit der Platte 

v g = kinematische Viskosität 

D jg = Fickscher Diffusionskoeffizient in der Gasphase 

Der in Gleichung (4.3) enthaltene Diffusionskoeffizient des Lösemittels in der 
Gasphase D ig kann nach der Gruppenbeitragsmethode von Fidler (1966) berech- 
net werden. Die hierfür notwendige Gleichung und Parameter sind in Kapitel A 
13 im Anhang gegeben. Mit der angegebenen Sherwood- Korrelation einer lami- 
nar überströmten Platte, den Kanalgeometrien und den Stoffdaten lassen sich die 


u ■ L 


v. 




D. 


(4.3) 


iS 
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vorherrschenden Strömungsbedingungen für die Bestimmung des gasseitigen 
Stofftransportes im Trocknungskanal mit hoher Genauigkeit beschreiben. 

Im Gegensatz zu den Trocknungsversuchen wurden die Wiederbefeuch- 
tungsversuche in einem Kanal mit verringerter Strömungsquerschnittsfläche 
durchgeführt (Abb. 3.21). Der verminderte Kanalquerschnitt führt bei der Be- 
stimmung des gasseitigen Stoffübergangskoeffizienten zu Problemen. Einerseits 
können keine verlässlichen Messungen der Strömungsgeschwindigkeit in Film- 
nähe durchgeführt werden. Aufgrund der relativen Größe der Messsonde des 
Hitzdrahtanemometers im Vergleich zum Strömungsquerschnitt und der daraus 
resultierenden Querschnittsverkleinerung des Kanals kann nicht mehr von stö- 
rungsfreien Messbedingungen der Strömungsgeschwindigkeit ausgegangen 
werden. Weiterhin verursacht die Probenplatte im Kanal eine deutliche Verklei- 
nerung des freien Strömungsquerschnittes. Es ist daher zu vermuten, dass auf- 
grund der Geometrie des kleineren Strömungskanals nicht von einer ungestörten 
Anströmung der Platte ausgegangen werden kann. Grund hierfür ist eine mögli- 
che Überlagerung der sich ausbildenden hydrodynamischen Grenzschicht am 
Filmtisch mit den Grenzschichten der Kanalwände. Daher ist unklar, ob die be- 
kannten Korrelationen für frei umströmte Emzelkörper auf die vorliegende Ka- 
nalgeometrie angewendbar sind. 

Aus den genannten Gründen wurde überprüft, ob die Beschreibung des 
gasseitigen Stoffübergangs in dem für die Wiederbefeuchtungsversuche ver- 
wendeten Strömungskanal durch Standardkorrelationen für überströmte Einzel- 
körper möglich ist, und es wurde der integrale Stoffübergangskoeffizient unter 
Versuchsbedmgungen experimentell bestimmt. Die Bestimmung des gasseitigen 
Stoffübergangskoeffizienten erfolgte durch Naphthalinsublimation von speziell 
präparierten Platten in die Kanalströmung, analog dem Vorgehen von Presser 
(1972). Die genaue Versuchsdurchführung und das Vorgehen sind im Abschnitt 
A 14 im Anhang beschrieben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Anwendung von 
Standardkorrelationen für die Beschreibung des Stoffübergangs im kleinen Ka- 
nal nicht mit ausreichender Genauigkeit möglich ist. Daher wurde eine empiri- 
sche Funktion - Gleichung (4.4) - an die gemessenen Daten angepasst, die den 
Verlauf des lokalen Stoffübergangskoeffizienten in Abhängigkeit von der Posi- 
tion x auf der überströmten Platte beschreibt (s. Anhang A 14). 



-0,0043 



t-0,2748 


+ 0,0158 



i-0,2748 


(4.4) 
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Mit Hilfe dieser empirischen Gleichung kann nun die für die Simulation benö- 
tigte Berechnung des Stoffübergangskoeffizienten zwischen Polymerfilm und 
Gasphase bei den Wiederbefeuchtungsversuchen erfolgen. 

4.2 Beschreibung des Phasengleichgewichtes 

Für die Beschreibung des Phasengleichgewichtes zwischen Lösemittel und Po- 
lymer stehen prinzipiell mehrere Methoden zur Verfügung. So kömien bei- 
spielsweise rem prädiktive oder korrelative Modelle verwendet werden. Rem 
prädiktive Berechnungsmodelle für Phasengleichgewichte sind nach dem Prin- 
zip von Gruppenbeitragsmethoden aufgebaut und besitzen dadurch den Vorteil, 
dass keine experimentellen Untersuchungen für die Beschreibung des Phasen- 
gleichgewichtes benötigt werden. Ein bekanntes Modell für die prädiktive Be- 
rechnung von Lösemittel-Polymer-Phasengleichgewichten bietet das UNIFAC- 
FV-Modell nach Oishi und Prausnitz (1978). Diese Methode basiert auf der 
UNIFAC -Methode nach Fredenslund et al. (1975), die um einen Term erweitert 
wurde, der den Beitrag des freien Volumens berücksichtigt und dadurch die spe- 
zielle Charakteristik von Polymersystemen besser beschreiben kann. Schabe! 
(2004) zeigte, dass die rem prädiktiven Modelle den korrelativen Modellen an 
Genauigkeit unterlegen sind, wenn entsprechende Messdaten der beschriebenen 
Stoffsysteme zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit 
Lösemittel-Polymer-Phasengleichgewichte mit Hilfe des korrelativen Aktivitäts- 
koeffizientenmodells nach Flory und Huggms berechnet. 

Das Modell nach Flory (1941) und Huggins (1941) erfordert die Anpas- 
sung eines Wechselwirkungsparameters an vorhandene Sorptionsdaten des zu 
untersuchenden Stoffsystems. Das Flory-Huggins Modell hat sich zur Beschrei- 
bung des Phasengleichgewichtes von unvemetzten Polymerlösungen bewährt. 
Dabei ist für die praktische Anwendung des Modells seine mathematische Ein- 
fachheit von Vorteil, die eine unkomplizierte Verwendung bei gleichzeitig sehr 
guter Wiedergabe der Messwerte ermöglicht. Die physikalische Vorstellung, 
dem das Model zugrunde liegt, basiert nicht auf der Betrachtung der flüssigen 
Phase als ein hochverdichtetes Gas, wie es bei Anwendung von Zustandsglei- 
chungen für die Beschreibung von Flüssigphasen der Fall ist. Vielmehr ist die 
Flüssigphase als dreidimensionales Gitter aus einzelnen Kugeln anzusehen. Die- 
se Gitterplätze können entweder von einem einzelnen Lösemittelmolekül einge- 
nommen werden oder aber von einem Segment einer vielghedngen, sich über 
mehrere Gitterplätze erstreckenden Polymerkette. An der Phasengrenze Poly- 
mer-Gasphase kann das thermodynamische Gleichgewicht mit folgender Glei- 
chung beschrieben werden: 
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>7 = 


Pi 


= Yi ■ A ‘ 


P*(T) 


ges 


ges 


(4.5) 


y. = Molenbruch der Komponente i 

p i = Partialdruck der Komponente i 

p = Gesamtdruck 

y i = Aktivitätskoeffizient der Komponente i 

x i = Molenbruch der Komponente l 

p* = Sättignugs dampf druck der Komponente i 

Dabei wird das Produkt von y i und x. als Aktivität a. der Komponente /' be- 
zeichnet: 


a,. 


Yi • A 


(4.6) 


Der Sättigungsdampfdruck p*(T ) wird über die Dampfdruckkurve des reinen 
Lösemittels berechnet. Die verwendeten Antome-Parameter sind im Anhang A 
15 auf gellst et. 

Der Aktivitätskoeffizient wird in dem Modell über die Gibbs ’ sehe Exzess- 
enthalpie berechnet: 


ln y t = 


RT 


dG E ^ 

V dN i J T , P ,N 


J*i 


R = allgemeine Gaskonstante 

T = Temperatur 

AP = Stoffmenge der Komponente i 

G e = Gibbs ’sche Exzessenthalpie 

Die Gibbs ’sche Exzessenthalpie ist folgendermaßen definiert: 


(4.7) 


G b =H e -T-S e (4.8) 

H e = Exzessenthalpie 
S E = Exzessentropie 

Der Aktivitätskoeffizient setzt sich also aus einem enthalpischen sowie einem 
entropischen Beitrag zusammen. Den entropischen (kombinatorischen) Anteil 


Copyrighted material 


Modellhafte Beschreibung des Stofftransports 


75 


berechnet Flory (1941) durch Anwendung von Methoden der statistischen Ther- 
modynamik auf die Polymerlösung. 


S B =-R'gN, ln^ (4.9) 

X i 

(p t = Volumenbruch der Komponente i 

In dem Ausdruck der Exzessenthalpie H E (Mischungsenthalpie) werden die un- 
terschiedlichen intermolekularen Wechselwirkungen in der Mischung über binä- 
re Wechselwirkungsparameter zwischen jeweils zwei Molekülarten berück- 
sichtigt {Flory (1953)). 

H e -RT^N^jXy (4.10) 


Xy = Flory-Huggins Wechselwirkungsparameter 
Für den Wechselwirkungsparameter gilt: 


Z* = Xjt 


K 

V. 


(4.11) 


l] = partielles molares Volumen der Komponente i 

Durch Einsetzen von Gleichung (4.9) und (4. 10) in (4.8) erhält man für ein binä- 
res System folgenden Ausdruck: 

G e 


RT 


= (p 2 Xu +N l ln^- + N 2 \n^ 


(4.12) 


Einsetzten von Gleichung (4.12) in (4.7) und Berücksichtigung von Gleichung 
(4.6) liefert für ein binäres System folgenden Ausdruck für die Aktivität des Lö- 
semittels in der Polymerlösung: 


V 

= ln (p x +{[-cp l )-{\-(p l )^ + Xu^- ( P\)' 

v o 


(4.13) 


Ist Komponente 2 ein Polymer (Index p), kann zur Vereinfachung der Gleichung 
die Näherung angenommen werden, dass l\ « l \ und somit erhält man die für 
binäre Systeme übliche Form: 

ln«! = ln (p x +{±-(Px)+X\ P ^-(P\) 2 (4.14) 


Copyrighted material 


76 


Modellhafte Beschreibung des Stofftransports 


Stehen Sorptionsdaten zur Verfügung, kann der Flory-Huggins-Wechsoiwir- 
kungsparameter % XP an experimentelle Daten angepasst werden. Somit liefert 
Gleichung (4.14) die Möglichkeit das Phasengleichgewicht zwischen Lösemittel 
und Polymer zu berechnen. Die Anpassung der Wechselwirkungsparameter wird 
in Kapitel 5.1.1 beschrieben. 


4.3 Diffusion in Polymerbeschichtungen 

Für die Diffusion kleiner Moleküle wie z. B. Lösemittel oder Weichmacher in 
Polymeren ist es charakteristisch, dass die Mobilität dieser Komponenten sehr 
stark von der Zusammensetzung sowie der Temperatur des Polymersystems ab- 
hängt. Für eine modellhafte Beschreibung von Stofftransportvorgängen in Po- 
lymersystemen ist daher die Berücksichtigung dieser Abhängigkeiten von fun- 
damentaler Bedeutung. In den folgenden Kapiteln werden Modellansätze vorge- 
stellt, welche die Abhängigkeiten Fick’ scher Diffusionskoeffizienten als Funkti- 
on der Zusammensetzung und der Temperatur beschreiben. 


4.3.1 Beschreibung von Diffusionskoeffizienten in Polymerlösungen 

Ein allgemein anerkannter und etablierter Ansatz zur Beschreibung des Diffusi- 
onskoeffizienten in Polymerlösungen als Funktion der Zusammensetzung ist die 
Freie- Volumen-Theorie, die auf Arbeiten von Cohen und Turnbull (1959), Fuji- 
ta (1961) und Vrentas und Duda (1977) zurückzuführen ist. Dieser Ansatz wird 
aber in der vorliegenden Arbeit nicht verwendet. Aufgrund der Vollständigkeit 
sowie der hohen Popularität dieses Ansatzes im Bereich der Polymerfilmtrock- 
nung, wird er jedoch vorgestellt. Nach einer kurzen Erläuterung der Theorie und 
den Hintergründen des Ansatzes wird begründet, warum auf den Einsatz der 
Freien- Volumen-Theorie nach Vrentas und Duda (1977) in dieser Arbeit ver- 
zichtet wird. Alternativ wird ein einfacher empirischer Exponentialansatz ver- 
wendet, um den Diffusionskoeffizientenverlauf als Funktion der Zusammenset- 
zung zu beschreiben. 

Für die Beschreibung des Stofftransportes in viskosen Polymerlösungen 
wird die Gültigkeit des Fick’ sehen Gesetzes vorausgesetzt. Das erste Fick’ sehe 
Gesetz beschreibt die Kinetik der Diffusion, wobei die treibende Kraft für den 
Diffusionsstrom j, der Konzentrationsgradient der Komponente i ist. 


ii 



(4.15) 


jt = flächenspezifischer Diffusionsstrom der Komponente i 
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D u = Fick ’ scher Diffusionskoeffizient 

Die Größe des Diffusionsstroms kann aus Gleichung (4.15) berechnet werden, 
wenn der Fick’ sehe Diffusionskoeffzient des untersuchten Stoffsystems bekannt 
ist. Speziell in Polymerlösungen ist die Mobilität der einzelnen Komponenten 
sehr stark von der Zusammensetzung der Lösung abhängig. Diese starke Ab- 
hängigkeit drückt sich in einem weiten Wertebereich aus, in dem Diffusionsko- 
effizienten von Polymerlösungen je nach Zusammensetzung liegen. In hoch ver- 
dünnten Polymerlösungen können die Diffusionskoeffizienten denen von Flüs- 
sigkeiten (~ 10" 9 m 2 /s) entsprechen. In trockenen Polymerfümen werden Werte 
von bis zu ~ 1 CT 20 m 2 /s erreicht, was der Größenordnung von Diffusionsvorgän- 
gen in Feststoffen entspricht. Die in den Polymerlösungen enthaltenen Makro- 
moleküle sind der Grund für dieses spezielle Verhalten und führen auch dazu, 
dass sich gängige Ansätze zur Beschreibung von Diffusionskoeffizienten in 
Flüssigkeiten, wie z. B. von Einstein (1905), Wilke et. al (1955) oder Reid et al 
(1977) vorgeschlagen, nicht für die Beschreibung der Diffusion in Polymersys- 
temen eignen. 

Für die Berechnung von Fick’ sehen Diffusionskoeffizienten in Polymer- 
lösungen findet man in der Literatur folgenden Ausdruck, der den Fick’ sehen 
Diffusionskoeffizienten als Produkt des Selbstdiffusionskoeffizienten und eines 
thermodynamischen Faktors beschreibt: 

D u =D t •© (4.16) 

D t = Selbstdiffusionskoeffizient der Komponente i 

© = Thermodynamischer Faktor 

Der Selbstdiffusionskoeffizient beschreibt die Molekularbewegung in einem 
System ohne äußeren Gradienten wie z.B. Konzentrations- oder Druckgradien- 
ten. Er lässt sich mit Hilfe der Freien- Volumen-Theorie berechnen. Ausgangs- 
punkt dieser Theorie ist das Freie- Volumen-Konzept, das von Co- 
hen und Turnbull (1959) von Feststoffen auf Flüssigkeiten übertragen wurde. 
Das Modell beruht auf der Vorstellung, dass sich das Gesamtvolumen einer 
Flüssigkeit aus einem von Molekülen besetzten und einem zwischen den Mole- 
külen freien Volumen zusammensetzt. Aufgrund von thermischen Schwankun- 
gen wird das freie Volumen ständig umverteilt. Entsteht durch solche Verlage- 
rungen ein freies Volumen ausreichender Größe neben einem Molekül, findet 
ein Diffusionsschritt statt. Die Idee, dieses Modell für die Beschreibung von 
Diffusionsvorgängen in Polymeren anzuwenden, schlug erstmals Fujita (1961) 
vor. Um den speziellen Eigenschaften von Polymeren besser entsprechen zu 
können, wurde das bestehende Modell von Vrentas und Duda (1977) modifi- 
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ziert. Aufgrund der Größe von Makromolekülen wird bei thermischen Schwan- 
kungen nur ein Teil und nicht das gesamte freie Volumen verlagert. Der auf- 
grund der anziehenden Wechselwirkung benachbarter Moleküle unbewegliche 
Teil des freien Volumens wird als freies Zwischenraumvolumen bezeichnet. 
Den Teil des freien Volumens, der durch thermische Schwankungen ständig 
umverteilt wird, bezeichnet man als freies Lückenvolumen. Demnach ist die be- 
stimmende Größe für die Diffusion in Polymerlösungen das freie Lückenvolu- 
men. Des Weiteren für das Modell die Annahme getroffen, dass nicht nur ganze 
Moleküle einen Diffusionsschritt ausführen können, sondern auch Teile von 
Molekülen, so genannte „jumping units“. Ein Diffusionsschritt erfolgt demnach, 
wenn sich ein ausreichend großes freies Lückenvolumen neben einem Molekül 
befindet. Diese Annahmen führen zu folgendem Ausdruck für den Selbstdiffusi- 
onskoeffizienten Di des Lösungsmittels in einer binären Polymerlösung: 


D, = D 0i ■ exp 


f T>* h 


jp 

v FH /r 


p p 


V 


(4.17) 


D 0i = vorexponentieller Faktor der Komponente i 
co i = Massenbruch der Komponente i 
V* = spezifisches freies Lückenvolumen der Komponente i 

f p = Verhältnis der molaren Volumina der „jumping units “ 

V FH = vorhandenes mittleres freies Lückenvolumen 
y ip = Überlappungsfaktor 

A -j' /\ >|> 

Die darin enthaltenen spezifischen freien Lücken volumen Ij und V sind die 
minimal benötigten freien Lückenvolumen, die einen Diffusionsschritt ermögli- 
chen. Der Überlappungsfaktor y ip berücksichtigt, dass benachbarte Moleküle 
das gleiche freie Lückenvolumen beanspruchen können. Typische Werte des 
Überlappungsfaktors hegen zwischen 0,5 und 1 . Das Verhältnis der molaren Vo- 
lumina <7, ist definiert als: 


f,= 


V,M, 


ß 


V t M » 


( 4 . 18 ) 


M jt , M jp — Molmassen der „jumping units “ der Komponenten i bzw. p 

Das mittlere freie Lücken volumen \^ FH einer Polymerlösung entspricht der 
Summe aller freien Lückenvolumen der einzelnen Komponenten der Lösung. 
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Dies hat zur Folge, dass sich durch die Zugabe kleiner Moleküle wie z. B. Lö- 
semittel oder Weichmacher in ein Polymersystem das mittlere freie Lückenvo- 
lumen stark vergrößert. Dieses zusätzliche freie Lückenvolumen vereinfacht 
Diffusionsschritte und führt so zu einer höheren Mobilität der Komponenten in 
einem Polymersystem. Für eine binäre Polymerlösung oberhalb der Glasüber- 
gangstemperatur kann das mittlere freie Lückenvolumen des Polymers nach der 
Beziehung von JTentas und Duda (1977) bestimmt werden: 

v FH =®y t FH + cd p v™ 

= -T 0 +Ö+ -T sp +t) (419) 

T gl = Glasüberganstemperatur der Komponente i 

T = Temperatur der Polymerlösung in Kelvin 

Kj . , Kjj . - Freie-Volumen-Parameter der Komponente i zur 

Beschreibung des Expansionsverhaltens 

Zur Berechnung des Selbstdiffusionskoeffizienten in einer Polymerlösung nach 
der Freien- Volumen- Theorie von Vrentas und Duda (1977) werden elf unab- 
hängige Parameter benötigt. Nach Zielinski und Duda (1992) lassen sich alle 
Modellparameter prinzipiell allem aus Remstoffdaten und Gruppenbeitragsme- 
thoden berechnen. 

Vrentas et. al. (1984) erweiterten den Ansatz zur Bestimmung des Selbst- 
diffusionskoeffizienten auf Mehrkomponentensysteme. Aus Gleichung (4.17) 
und (4.19) ergeben sich für eine ternäre Polymerlösung folgende Ausdrücke: 


A = D 0i • exp 


+i»p s ,-<o J v J +wZ 


V™ ly 

/ ' >P 


v FH =coyr +a>jV; a +CD P V P 


'FH 


r FH 


FH 


= ‘»,k ij (k iij -t sI +t)+» jKij (k II:J -T a +t) 

+ ‘» p K I , P ( K ,i, r -T SP +T ) 


(4.20) 


(4.21) 


Für die Berechnung des Fick’ sehen Diffusionskoeffizienten aus dem 
Selbstdiffusionskoeffzienten wird nach Gleichung (4.16) der thermodynamische 
Faktor benötigt, der die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen der Lösung 
berücksichtigen soll. Für die Bestimmung des thennodynamischen Faktors muss 
ein Zusammenhang zwischen dem kinetischen Ansatz von Bearman (1961) 


Copyrlghted material 


80 


Modellhafte Beschreibung des Stofftransports 


(4.22) - in dem eine Stoffströmung aus dem Gradienten des chemischen Poten- 
tials resultiert - und dem Fick’ sehen Ansatz (4. 15) gefunden werden. 


dßj 

dz 



(4.22) 


jd l = chemisches Potential der Komponente i 
22. = Reibungskoeffizient zwischen Komponente i und j 

Pj = Dichte der Komponente j 
M j = Mohnasse der Komponente j 

Für die Beschreibung von Diffusionsströmungen in Mehrkomponentensystemen 
wird häufig anstelle von Gleichung (4.15) ein empirisch erweiterter Ansatz nach 
Onsager (1945) verwendet. Bei Onsager wird der Fick 'sehe Ansatz durch 
Kreuzdiffusionskoeffizienten erweitert, die den Gradienten der anderen Kompo- 
nenten gewichten. Alsoy (1998) und Dabral (1999) stellen einen Zusammenhang 
zwischen dem Reibungskoeffizienten £2 und dem Fick’ sehen Diffusionskoeffi- 
zienten her, indem der Ansatz von Bearman (4.22), ein allgemeiner Ausdruck 
für einen flächenbezogenen Diffusionsstrom (A 30) und der Fick’ sehe Ansatz 
(4.15) verglichen werden. Bei Mehrkomponentensystemen muss an Stelle des 
Fick’ sehen Ansatzes der von Onsager für den Vergleich verwendet werden. Für 
ternäre Systeme erhält man folgende Zusammenhänge zwischen den Haupt- und 
Kreuzdiffusionskoeffizienten D u bzw. Dy und den Reibungskoeffizienten 22- : 


D = p p C \ D - f 

- Ly ll J ~ 12>t> 13’T> 23 ’ ^22 J 

\?P\ Ö Pl ) 


D u =f 


dp x dp^ 
dp 2 ’ dp 2 


X 12’Cl3’Cz. 


23 


,»21= f 


dgr, dp x 

dpf dp 2 

dp,, dp l 
dp x ’öpj 


•Cl2’Cl3’Cz. 


23 


(4.23) 


^ 12 ^ 13^23 


Für die Berechnung der Fick’ sehen Diffusionskoeffizienten aus Gleichung 

(4.23) fehlen die Reibungskoeffizienten Diese sind messtechnisch 

nicht zugänglich. 

Für den binären Fall kann mit Hilfe eines Zusammenhanges zwischen 
Reibungskoeffizient und Selbstdiffusionskoeffizient - unter bestimmten Annah- 
men und für den Grenzfall geringer Lösemittelmengen - folgende Beziehung 
zwischen dem nach der Freien- Volumen-Theorie berechneten Selbstdiffusions- 
koeffizienten und dem Fick’ sehen Diffusionskoeffizienten hergestellt werden: 
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(4.24) 


Wird zur Beschreibung der Aktivität das Flory-Huggins-Modell (4.14) verwen- 
det (Vorraussetzung: % jp =konstant), ergibt sich folgender Zusammenhang: 


Xi = Flory-Huggins Wechselwirknngsparameter 

Für die Berechnung des Fick "sehen Diffusionskoeffizienten in ternären 
Polymerlösungen können die Reibungskoeffizienten nicht ohne weitere Annah- 
men und Vereinfachungen bestimmt werden. In der Literatur findet man hierzu 
verschiedene und auch kontroverse Ansätze. Durch teilweise willkürliche An- 
nahmen und Einschränkungen geben beispielsweise JPentas (1984), Alsoy und 
Duda (1999), Dabral (1999), Zielinski und Hanley (1999), Wagner (2000) und 
Price (2003) verschiedene Zusammenhänge zwischen Selbst- und Fick’schem 
Diffusionskoeffizienten an. Die unterschiedlichen An nahmen verdeutlichen, 
dass bisher kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Selbstdiffusionskoeffi- 
zient und Fick’schem Diffusionskoeffizienten in ternären Polymersystemen ge- 
funden wurde. So zeigen Zielinski und Alsoy (2001), dass ihre eigenen - aber 
auch andere Ansätze - unter gewissen Voraussetzungen nicht konsistent sind. 
Um diese Unsicherheiten zu umgehen, schlagen Identas und Vrentas (2000) ei- 
nen neuen Ansatz vor, der keine Reibungskoeffizienten oder thermodynamische 
Faktoren mehr beinhaltet. Allerdings ist dieses Modell auf binäre Systeme be- 
schränkt. Weiterhin berichten Nauman und Savoca (2001), Price (2003), Vren- 
tas und Vrentas (2005) und Schabei (2004) dass bei Simulationsrechnungen von 
Stofftransportprozessen ternärer Polymerlösungen mit den bestehenden Modell- 
ansätzen negative Konzentrationen auftreten können. Dieses Phänomen wurde 
auch im Rahmen dieser Arbeit bei der ternären Simulation des Stoff Systems 
PVAc-MeCl-TPP beobachtet. 

Die Darstellung im vorangegangenen Abschnitt verdeutlicht, dass die Be- 
schreibung von Stofftransportprozessen in ternären Polymerlösungen noch lü- 
ckenhaft und nicht zweifelsfrei geklärt ist. Speziell die Beschreibung Fick’ scher 
Diffusionskoeffizienten in ternären Polymersystemen, basierend auf der Freien- 
Volumen- Theorie, wirft viele Fragen auf, die aufgrund mangelnder experimen- 
teller Daten bisher noch nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten. 

Aufgrund der beschriebenen Unsicherheiten stellt sich daher die Frage, ob 
es sinnvoll ist, bei der Auswertung der experimentellen Ergebnisse dieser Arbeit 



(4.25) 
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die Stofftransportprozesse in einem ternären System zu beschreiben und dabei 
die Freien-Volumen-Theone zur Darstellung der Fick’ sehen Diffusionskoeffi- 
zienten zu verwenden. In der folgenden Auflistung sind weitere Punkte erläutert, 
die gegen die modellhafte Beschreibung eines ternären Systems und die Ver- 
wendung der Freien-Volumen-Theone sprechen: 

• Die Verwendung des thermodynamischen Faktors zur Beschreibung der 
Diffusionskoeffizientenverläufe in den Stoffsystemen PVAc-MeOH und 
PVAc-Toluol führte bei Schabei (2004) zu negativen Diffusionskoeffi- 
zienten bei hohen Lösemittelbeladungen. 

• Die Anwendung eines thermodynamischen Faktors, der in der Freien- 
Volumen-Theone den Zusammenhang zwischen Selbstdiffusion und 
Fick’ scher Diffusion darstellt, führt bei vielen Stoffsystemen dazu, dass 
der Fick 'sehe Diffusionskoeffizient nach dem Durchschreiten eines Ma- 
ximums mit steigender Lösemittelbeladung sinkt. Für das Stoffsystem 
PVAc-MeCl wurde von Müller et al. (2010) gezeigt, dass mit einem sol- 
chen Verlauf keine Trocknungsversuche beschrieben werden können. 

• Die Beschreibung des Selbstdiffusionskoeffizienten nach Gleichung 
(4.20) ist recht komplex, bietet aber theoretisch den Vorteil, die in der 
Gleichung enthaltenen elf Parameter aus Reinstoffdaten und Gruppenbei- 
tragsmethoden zu berechnen. Dies ist prinzipiell korrekt, allerdings ist der 
so vorhergesagte Verlauf des Diffusionskoeffizienten häufig nicht zufrie- 
denstellend {Schabel. 2004). Um eine höhere Genauigkeit zu erlangen, 
werden in der Praxis die Parameter D 0 , und g ip , - die einen starken Einfluss 
auf den Verlauf des Diffusionskoeffizienten haben - an experimentelle 
Daten angepasst. Dadurch wird der prinzipiell prädiktive Ansatz tatsäch- 
lich aber zu einem empirisch angepassten Exponentialansatz reduziert, der 
durch Anpassung von zwei Parametern die experimentellen Daten be- 
schreibt. 

• Für die Bestimmung der Fick’ sehen Diffusionskoeffizienten aus Selbst - 
diffusionskoeffizienten wird der Flory -Fluggins Wechselwirkungsparame- 
ter %i benötigt (s. Gl. (4.25)). Dieser wird - wie in Kapitel 4.2 beschrie- 
ben - über die Absenkung des Lösemittelpartialdmckes über der Polymer- 
lösung bestimmt. Die Bestimmung von Wechsel wirkungsparametem % ip 
zwischen schwer flüchtigen Komponenten - z. B. der hier verwendete 
Weichmacher TPP - und Polymeren ist so nicht möglich. 

• Die Freie Volumen Theorie wurde zur Beschreibung von Selbstdiffusi- 
onskoeffizienten entwickelt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Konzentra- 


Copyrighted material 


Modellhafte Beschreibung des Stofftransports 


83 


tionsprofile in ternären Polymerlösungen gemessen. Um die Ausgleichs- 
vorgänge beschreiben zu können, werden daher Fick 'sehe Diffusionskoef- 
fizienten benötigt. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Selbstdiffu- 
sion und Fick ’ scher Diffusion wurde bisher noch nicht gefunden. 

Aufgrund der hier aufgelisteten Argumente wurden die in dieser Arbeit 
untersuchten ternären Stoffsysteme als „quasibmäre“ Systeme behandelt. Durch 
spezielles Design der durchgeführten Versuche war es möglich, das Verhältnis 
der Masse einer Komponente i und dem Polymer (Massenbeladung X, der Kom- 
ponente / ) konstant zu halten, während eine zweite Komponente durch dieses 
Polymersystem diffundiert. Dadurch kann das ternäre System auf ein „quasibi- 
näres“ System reduziert werden. Dieses Vorgehen ist in Kapitel 4.4. 1 detailliert 
beschrieben. Weiterhin wurde der Verlauf der Fick 'sehen Diffusionskoeffizien- 
ten nicht mit der Freie-Volumen- Theorie beschrieben, sondern mit einem allge- 
meinen empirischen Exponentialansatz folgender Form: 



= exp- 


a + b ■ X t | 

777 2 

l + c-X,J 

£ 


(4.26) 


D ip = Fick’ scher Diffiisionskoeffizient der Komponente i in einem Stoff- 
system bestehend aus Komponente i und Polymer p 

Dieser Ansatz wird häufig verwendet um Fick ’sche Diffusionskoeffizienten an 
experimentell bestimmte Daten anzupassen. Dabei wird der Diffusionskoeffi- 
zienten verlauf einer Komponente i als Funktion der Massenbeladung dieser 
Komponente und den Anpassparameter a, b und c beschneben. In Kapitel 5.1.3 
wird eine erweiterte Form dieses Ansatzes emgeführt (Gleichung (5.2)), der die 
Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten einer Komponente i in einer ternären 
Polymerlösung von der Zusammensetzung beschreiben kann. 


4.3.2 Temperaturabhängigkeit der Diffusionskoeffizienten 

Die in Kapitel 3.3.2 beschnebenen Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur 
wurden durchgeführt, um Infonnationen über die Mobilität des Weichmachers 
im lösemittelfreien Polymer zu erhalten. Bei den Versuchen wurde der Aus- 
gleichsprozess von Weichmacherbeladungsprofilen in binären Weichmacher- 
Polymersystemen beobachtet. Anhand dieser experimentellen Daten soll mit 
Hilfe von Simulationsrechnungen der Diffusionskoeffizient des Weichmachers 
in den untersuchten Systemen bestimmt werden (Kapitel 5.2). Aufgrund der ge- 
ringen Mobilität des Weichmachers in den Polymersystemen bei Raumtempera- 
tur, konnte der Ausgleichsprozess der Weichmacherbeladung in den Polymer- 
proben nur bei erhöhten Temperaturen beobachtet werden. Um aus den emnttel- 
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ten Diffusionskoeffizienten bei erhöhten Temperaturen Rückschlüsse auf den 
Diffusionskoeffizienten des Weichmachers bei niedrigeren Temperaturen ziehen 
zu können, wird ein Formalismus verwendet, der die Dynamik in polymeren 
Systemen als Funktion der Temperatur beschreibt. Wenn es mit diesem Forma- 
lismus möglich ist, die Temperaturabhängigkeit der Diffusionsvorgänge im un- 
tersuchten Temperaturbereich korrekt zu beschreiben, sollte es auch möglich 
sein, Diffusionskoeffizienten des Weichmachers auf Temperaturen unterhalb des 
experimentell zugänglichen Temperaturbereiches zu extrapolieren. 

Die RXF-Gleichung basiert auf dem IFXF-Formalismus, der ursprünglich 
aus dem Bereich der Viskoelastizitätstheone von Polymeren stammt. Williams, 
Lande 1 und Ferry (1955) korrelierten die Relaxationszeiten von glasbildenden 
Polymeren mit den jeweiligen Temperaturen bei Spannungsrelaxationsmessun- 
gen. Mit dieser Korrelation war es erstmals möglich, für interessierende Tempe- 
raturbereiche die Relaxationszeiten von Polymeren zu berechnen, die aufgrund 
der langen Versuchszeiten experimentell nur schwer zugänglich sind. Der von 
Williams, Landei und Ferry entdeckte Zusammenhang zwischen der Temperatur 
und der Relaxationszelt bzw. der Viskosität des Polymers ist in Gleichung (4.27) 
wiedergegeben (Zeit-Temperatur- Superposition). Diese Gleichung ermöglicht 
die Berechnung der Relaxationszeit bzw. der dynamischen Viskosität bei einer 
unbekannten Temperatur, wenn diese Daten bei einer Bezugstemperatur T 0 so- 
wie die stoffspezifischen Konstanten c 2 und c 2 bekannt sind. Die Gleichung 
wurde ursprünglich von Williams et al. (1955) auf empirischem Weg ermittelt. 
Sie kann jedoch auch theoretisch über das freie Volumen hergeleitet werden 
{Wilhelm et al. (2007)). Diese Flerleitung ist im Anhang A 9 dargestellt. 


log( ö r ) - log ~ - log — 
A) ho 


c 2 +{T -Tq) 


(4.27) 


a T = Shift Faktor 

r, Tq = Relaxationszeit bei T bzw. T 0 

rj, rj 0 = dynamische Viskosität bei T bzw. T 0 

T = Temperatur 

Cj = stoffspezifische Konstante 

c 2 = stoffspezifische Konstante 

Williams et al. (1955) konnten den empirisch gefunden Zusammenhang weiter- 
hin vereinfachen, indem sie berücksichtigten, dass das Verhalten einer Vielzahl 
von Polymeren in einem nicht allzu weiten Temperaturbereich um den Glas- 
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Übergang starke Ähnlichkeit aufweist. In polymeren Systemen stellt die Glas- 
übergangstemperatur T g einen viskoelastischen Fixpunkt dar. Wenn die Glas- 
übergangstemperatur als Bezugspunkt in Gleichung (4.27) gewählt wird, können 
die stoffspezifischen Konstanten c l und c 2 durch die „universellen“ Konstanten 
C! S bzw. c 2 g ersetzt werden. Dies ist in Gleichung (4.28) geschehen und der da- 
durch erhaltene Ausdruck wird als die allgemein bekannte WLF- Gleichung be- 
zeichnet. Die universellen fFLA-Konstanten nehmen Werte von C] 8 = 17,4 und 
c 2 g = 51,6 K an. 


log(a r ) = log— = 


-cf(T-T g ) 
cf+(T-T g ) 


(4.28) 


T g = Glasübergangstemperatur des Polymers 

cf = universelle WLF Konstante 

cf = universelle WLF Konstante 

Um die Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten mit Hilfe dieser 
Gleichung zu beschreiben, wird noch em Zusammenhang zwischen der Viskosi- 
tät und dem Diffusionskoeffizienten benötigt. Doohttle (1951) lieferte einen 
Ausdruck, der die Viskosität des Polymers mit dem Freien Volumen korreliert 
und als Doolittle-G leichung bekannt ist. 


V = A n exp 



(4.29) 


A v , B t] = stoffspezifische Konstanten des Polymers 

f = Anteil des spezifischen freien Lückenvolumens 

Die st off spezifische Konstante A,, kann durch den Vergleich zweier Viskositäten 
bei T und der Glasübergangstemperatur T g eliminiert werden. 


ln 


fh_ 

l Ir 


= B, 


1 1 

W) 7UI 


(4.30) 


Analog der Doohttle- Gleichung kann auch der Diffusionskoeffizient als Funkti- 
on des freien Lückenvolumens dargestellt werden. So geben Fujita (1968) und 
Frisch und Rogers (1966) folgenden Ausdruck für die Diffusionskoeffizienten 
einer im Polymer diffundierenden Spezies bei T und der Glasübergangstempera- 
tur T g an: 


Copyrighted material 


86 


Modellhafte Beschreibung des Stofftransports 


ln 


D 


i,p (O 


D 


-B 


D 


P (T.) 


1 _ 1 

W) 7Uf 


(4-31) 


Di, P (T), Di, P (Tg) = Diffusionskoeffizient der Komponente i im Polymer- 
system bei T bzw. T g 

B D = stoffspezifische Konstanten der diffundierenden Spezies 

Ein Vergleich von Gleichung (4.30) und (4.31) liefert den gesuchten Zusam- 
menhang zwischen der Viskosität und dem Diffusionskoeffizienten von Poly- 
mersystemen. 


ln 


D 


Up (O 


D 


UP (TA 


B n 1 t, 


(4.32) 


Das Verhältnis der Konstanten B D und B I; wurde von Frisch und Rogers (1966) 
durch den Parameter K ersetzt. Er kann als ein „Maß für die effiziente Nutzung 
des freien Volumens zur Stoffübertragung im Vergleich zur Impulsübertragung“ 
interpretiert werden. 


K = 



(4.33) 


K = Konstante zur Beschreibung der effektiven Nutzung des freien 
Lückenvolumens 

Der Wert der experimentell zu bestimmenden Konstante K hängt von der Größe 
und Form des diffundierenden Moleküls ab und nimmt Werte zwischen 0 und 1 
an. In dieser Arbeit wurde für K ein Wert von 0,6 verwendet. Um eine bessere 
Korrelation mit experimentellen Daten zu erhalten, schlagen Frisch und Rogers 
(1966) vor, das Argument des Logarithmus auf der linken Seite von Gleichung 
(4.32) mit TfT zu multiplizieren. Dies führt zu dem in Gleichung (4.34) darge- 
stellten Ausdruck. 


log 


D 


Up ( T ) 


D 


Up (T g ) 


IT 


K log — 

V Tg 


(4.34) 


Wird Gleichung (4.34) in die ursprüngliche IFLF-Gleichung (4.28) eingesetzt, 
erhält man einen Ausdruck, der den gesuchten Zusammenhang zwischen der 
Geschwindigkeit von Diffusionsvorgängen in Polymeren und der Temperatur 
liefert. 
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1 , T K ■ cf (T -T ) 

log ’ -log— 


D 


i,p(T g ) 


T g C *+(T-T) 


(4.35) 


Diese modifizierte WLF - Gleichung (4.35) ermöglicht es, aus experimentell er- 
mittelten Diffusionskoeffizienten bei einer Temperatur diese auch bei anderen 
Temperaturen zu berechnen. Mit Hilfe dieser Gleichung können aus den Daten 
der Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur Diffusionskoeffizienten des 
Weichmachers in experimentell nicht zugänglichen Temperaturbereichen extra- 
poliert werden. Das genaue Vorgehen wird in Kapitel 5.2 detailliert beschrieben. 


4.4 Stofftransport in Polymerfllmen 

Eine modellhafte Beschreibung des Stofftransportes wird benötigt, um durch 
Anpassung von gerechneten an gemessene Beladungsprofile den Diffusionsko- 
effizienten verlauf einer Komponente in der Polymerbeschichtung bestimmen zu 
können. Wie am Anfang dieses Kapitels bereits erwähnt, wurden die Trock- 
nungsversuche mit einer, am Institut entwickelter Simulationssoftware für die 
Polymerfilmtrocknung, beschrieben. Dieses Programm berücksichtigt sowohl 
den Stofftransport innerhalb des Polymerfilms als auch das Phasengleichgewicht 
an der Phasengrenze und den Stofftransport in der Gasphase. Die dem Pro- 
gramm zugrunde liegenden Ansätze sowie Anfangs- und Randbedingungen 
werden in Kapitel 4.4.2 erläutert. Für die Auswertung der Langzeittemperatur-, 
Wiederbefeuchtungs- und Zweischichtversuche wurde ein neues Simulations- 
programm entwickelt, welches auf dem expliziten Differenzen verfahren beruht. 
Das Prinzip dieses Programmes sowie die detaillierte Umsetzung werden in Ka- 
pitel 4.4.3 erklärt. Da die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Simulations- 
programme auf binäre Systeme mit einer diffundierenden Komponente be- 
schränkt sind, müssen für die modellhafte Beschreibung der gemessenen Stoff- 
ausgleichvorgänge in den ternären Systemen (Polymer-Lösemittel- Weichmach- 
er) die Messdaten in eine binäre Form überführt werden. Dafür werden die ter- 
nären Systeme auf quasibinäre reduziert. Dieses Vorgehen wird im folgenden 
Abschnitt beschrieben. 

4.4.1 Umrechnung von ternären auf quasibinäre Stoff daten 

In der vorliegenden Arbeit werden die eigentlich ternären Stoffsysteme als qua- 
sibmäre Systeme behandelt. Dabei werden zwei Komponenten des Polymersys- 
tems zu einer Komponente zusammengefasst. Die dntte Komponente des ternä- 
ren Systems entspricht in diesem quasibmären System der zweiten, diffundie- 
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renden Spezies. Diese Reduzierung ist prinzipiell möglich, wenn die zwei zu- 
sammenzufassenden Komponenten ein konstantes Massenverhältnis haben. Bei 
den Trocknungsversuchen werden die beiden schwer flüchtigen Feststoffe - Po- 
lymer und Additiv TPP - zu einer Komponente reduziert. 

171 Feststoff ~ m Polymer + m ppp (4.36) 

m Feststoff = flächenbezogene Feststoffmasse in quasibinärer 

Darstellung 

m Polymer = fl äc h e ii bezöge n e Polymermasse 

m T pp = flächenbezogene TPP-Masse 

Bei den Wiederbefeuchtungs- und Zweischichtversuchen wird angenommen, 
dass der Weichmacher TPP in einer homogenen Mischung aus Lösemittel und 
Polymer diffundiert. In diesen Fällen werden Polymer und Lösemittel als eine 
homogene Komponente betrachtet. Bei den Wiederbefeuchtungsversuchen darf 
daher nur der Teil des beobachteten Ausgleichsvorgangs des Weichmacherpro- 
fils in der Simulation berücksichtigt werden, der nach Erreichen einer homoge- 
nen Lösemittelverteilung im Film gemessen wurde. Ab diesem Zeitpunkt ist das 
Massenverhältnis von Lösemittel und Polymer konstant, und die beiden Kom- 
ponenten können wie eine Komponente behandelt werden. 

™ Lösung = m Lsrn + 111 TPP (4.37) 

m Lösug — flächenbezogene Masse der Lösung in quasibinärer 

Darstellung 

m Lösemittel = fl äc he u b ezoge n e Lösemittelmasse 

Für die Berechnung eines Trocknungsversuches ist zur Veranschaulichung die 
Umrechnung von der ternären Beladung an Lösemittel auf eine quasibmäre Lö- 
semittelbeladung in Gleichung (4.38) und (4.39) gezeigt. 


y _ m Lsm 
- A Lsm 


> X 


m 


Lsm,QB 


PVAc 


m Lsrn 

m PVAc + m TPP 


(4.38) 


X Lsm = massenbezogene Beladung des Polymers an Lösemittel 
X Lsm ob = quasibmäre Lösemittelbeladung 

X , 


X 


' Lsm 


Lsm,QB 


\+x 


(4.39) 


TPP 
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Um die physikalischen Eigenschaften der zusammengefassten Komponenten 
richtig beschreiben zu können, muss die Mischdichte der Feststoffe bzw. der 
Lösung berechnet werden. Dazu wird die Regel nach Amargard ( VDI-WA 
(2006)) verwendet. 


1 

P Feststoff ~ 

x PVAc _|_ X TPP 
PpVAc PTPP 


(4.40) 


x t = Massenbruch der Komponente i 

P Feststoff = massenbezogene Mischdichte 

Die Simulationsprogramme berechnen die Stofftransportvorgänge im qua- 
sibinären System. Das bedeutet, dass die für die Berechnung relevanten ternären 
Daten (Beladungsverläufe und Dichten) in quasi binäre Daten umgerechnet und 
dann dem Programm als Eingangsgrößen übergeben werden. Die Programme 
rechnen intern mit den quasibmären Werten. Vor der Ausgabe der berechneten 
Beladungsprofile müssen die quasibmären wieder in ternäre Beladungen umge- 
rechnet werden, um sie mit den gemessenen Profilen vergleichen zu können. 
Weiterhin muss beachtet werden, dass die Parameter a, b und c in Gleichung 
(4.26), die zur Beschreibung des Diffusionskoeffizientenverlaufes verwendet 
wird, den Diffusionskoeffizienten der diffundierenden Komponente als Funktion 
der quasibmären Beladung wiedergeben. Um den Diffusionskoeffizientenverlauf 
als Funktion der realen, ternären Beladung beschreiben zu können, müssen die 
programmmtemen, quasibmären Parameter umgerechnet werden. Dies ist im 
Folgenden exemplarisch für einen quasibmären Parametersatz eines Trock- 
nungsversuches des Stoffsystems Polymer-Lsm-TPP gezeigt. Ausgangspunkt 
dafür ist der in Gleichung (4.26) gezeigte allgemeine empirische Exponentialan- 
satz zur Beschreibung des Diffusionskoeffizientenverlaufes D Lsmp . T pp =f(X Ls J 
der diffundierenden Komponente. Für X Lsm = 0 gilt X LsmOB = 0 und daraus 
folgt, dass der Parameter a unabhängig von der Definition der Beladung sein 
muss. Die verbleibenden Parameter b und c können berechnet werden, wenn der 
Verlauf des Diffusionskoeffizienten als Funktion der quasibmären Lösemittelbe- 
ladung zur Verfügung steht. Dazu werden aus dem Verlauf zwei Wertepaare 
D Lsm ,p-TPP und X Lsm OB benötigt. Mit Hilfe von Gleichung (4.39) werden aus den 
beiden quasibmären Beladungen die realen Lösemittelbeladungen X Lsm 1 und 
X Lsm o berechnet. Ein Wertepaar wird in Gleichung (4.26) eingesetzt und nach 
Parameter b aufgelöst: 
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b = 


a + ln(D Lsm p _ T pp i ) ■ (l + c • X Lsm l ) 


X 


Lsm,\ 


(4.41) 


Analog dazu wird das zweite Wertepaar in Gleichung (4.26) eingesetzt: 


-^Lsm,p-TPP, 2 - ex P' 


a + b • A 


Lsm, 2 


1 + c-X 


Lsm, 2 


(4.42) 


Einsetzen von Gleichung (4.41) in (4.42) und auflösen der Gleichung nach c er- 
gibt: 


c - 


a + ln(D Lsm p. TP p i ) <3 + ln (D Lsm p . XPP 2 ) 

X Lsm, \ X Lsm, 2 

Lsm,p-TPP, 2 ) l n (^Lsm,p-TPP, 1 ) 


(4.43) 


Mit Gleichung (4.41) und (4.43) können die gesuchten Parameter b und c be- 
rechnet werden. Mit dem so errechneten Parametersatz kann der Diffusionskoef- 
fizientenverlauf des Lösemittels als Funktion der realen Lösemittelbeladung be- 
schrieben werden. Die in der Arbeit angegebenen Parametersätze sind immer 
auf die realen Beladungen bezogen. 

Bei der Auswertung der Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur wird 
diese Umrechnung nicht benötigt, da das untersuchte Stoffsystem ein binäres 
(Polymer + Weichmacher) ist. 


4.4.2 Simulation der Trocknungsversuche 

Die modellhafte Beschreibung der Trocknungsversuche erfolgte in dieser Arbeit 
mit dem von Scharfer (2003) und Schabei (2004) entwickelten Snnulationspro- 
gramm NuSFiD (Numencal Simulation of Film Drying). Dieses Programm hat 
sich seither bei der Auslegung vieler Trocknungsprozesse bewährt und die so 
gewomienen Simulationsergebnisse wurden anhand von experimentell ermittel- 
ten Daten bestätigt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das bestehende Programm 
nur minimal modifiziert. Die Veränderungen umfassen die Implementierung von 
Gleichung (4.26) zur Beschreibung des Diffusionskoeffizientenverlaufes mit 
dem allgemeinen empirischen Exponentialansatz und die programmmteme 
Rechnung mit quasibmären Stoffdaten. Die Theorie, die diesem Simulationsmo- 
dell zugrunde liegt sowie deren mathematische Umsetzung soll hier nur ansatz- 
weise beschrieben werden. Detaillierte Informationen über die verwendeten An- 
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Sätze, Herleitungen und der Programmaufbau können den Arbeiten von Scharfer 
(2003) und Schabe 1 (2004) entnommen werden. 

Wie in Abb. 4. 1 dargestellt, muss ein Simulationsprogramm für Trock- 
nungsprozesse in der Lage sein, die Lösemittel diffusion in der Polymerschicht, 
das Phasengleichgewicht an der Phasengrenze sowie den Stofftransport in der 
Gasphase zu beschreiben. Die Modell ansätze, die in der Simulation zur Be- 
schreibung des Stofftransportes in der Gasphase und des Phasengleichgewichtes 
implementiert sind, wurden bereits in Kapitel 4.1 und 4.2 erläutert. Bei der mo- 
dellhaften Beschreibung des Stofftransports nn Polymerfilm muss berücksichtigt 
werden, dass sich die Schichtdicke während des Trocknungsprozesses kontinu- 
ierlich verringert. Dies hat zur Folge, dass sieh die Phasengrenze zwischen Po- 
lymerfilm und Gasphase ständig verschiebt und durch diese Schrumpfung des 
Films die obere Randbedingung zur Lösung der Differentialgleichung nicht kon- 
stant ist. Um dies zu umgehen, verwenden Wagner (2000) und Schabe l (2004) 
ein mitbewegtes, polymermassenbezogenes Koordinatensystem. Im Gegensatz 
zu einem ortsfesten Koordinatensystem „schrumpft“ das polymermassenbezo- 
gene Koordinatensystem mit dem trocknenden Film. Die Diffusion des Lösemit- 
tels muss dabei auch nn mitbewegten polymermassenbezogenen Koordinaten- 
system beschrieben werden. Der Massenstrom jf , der sich senkrecht zur Aus- 
breitungsrichtung mit der Referenzgeschwmdigkeit u p bewegt, lautet wie folgt: 

jf = pf ( u i ~ u p) ( 4 - 44 ) 

pf = volumenbezogene Dichte der Komponente i (Mass i pro Volumen) 

u i = Geschwindigkeit der Komponente i 

Up = mittlere Geschwindigkeit des Polymers 

Analog lautet das erste Fick ’ sehe Gesetz im mitbewegten, polymermassenbezo- 
genen Koordinatensystem: 


jf 


= -D 


p 

Up 


dpf_ 

df 


= -D 


p 

Up 


1 dX r 

W 


(4.45) 


Df = Fick ’ scher Diffusionskoeffizient derKomponente i im pol- 
mermassenbezogenen Koordinatensystem 

C = Koordinate des mitbewegten Koordinatensystems 

X t = Beladung des Polymers an Komponente i 

V = spezifisches Volumen des Polymers 
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p T - = polymebezogenen Dichte der Komponente i (Masse i pro 
Volumen Polymer) 

Dabei muss der polymermassenbezogene Fick’ sehe Diffusionskoeffizient Df p 
aus dem volumenbezogenen Fick’ sehe Diffusionskoeffizient D ] t p berechnet 
werden (s. Anhang A 10). 

Die Differentialgleichung zur Beschreibung der mstationären Diffusion 
des Lösemittels im Polymerfilm ergibt sich aus einer Massenbilanz um ein infi- 
nitesimales Volumenelement im polymermassenbezogenen Koordinatensystem. 




(4.46) 


Mit einer linearen Taylorreihenentwicklung des Massenstroms yf an der Positi- 
on C, + dC erhält man aus Gleichung (4.46) folgenden Ausdruck: 


dp? _ 

dt 


(4.47) 


Kombiniert man Gleichung (4.47) mit dem kinetischen Ansatz (4.45) erhält man 
eine Differentialgleichung zur Beschreibung der mstationären Diffusion die for- 
mal dem zweiten Fick’ sehen Gesetz ähnlich ist: 



d 


D 


dX; 


d£{ hP dC 


(4.48) 


Durch die Normierung der Koordinate des mitbewegten Koordinatensystems C 
auf die Dicke des trockenen Polymerfilms, der so genannten Endfilmdicke, 
(Cmax = z trocken ) kann Gleichung (4.48) in folgender Form ausgedrückt werden: 


ay = J_ a ( D r ÖX, s 

& cL ‘■ p d(ac m J) 


(4.49) 


Für die Berechnung der Endfilmdicke wird von einem idealen Mischungsverhal- 
ten der Komponenten im Polymerfilm ausgegangen. Ist dies der Fall, lässt sich 
die Endfilmdicke aus der Anfangszusammensetzung, der Anfangsfilmdicke und 
den Remstoffdichten berechnen. 

Zur Lösung der Differentialgleichung (4.49) werden eine Anfangs- und 
zwei Randbedingungen benötigt. Die Anfangsbedingung resultiert aus der An- 
nahme, dass alle Komponenten bei Versuchsbegmn homogen im Polymerfilm 
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verteilt vorliegen. Daher wird die Lösungsmittelbeladung zu Beginn der Trock- 
nung über der Filmdicke als konstant angenommen. 

‘ = 0 X, p (0<C<C^) = X, p (C = 0) (4.50) 


Da das Substrat, auf dem der Polymerfilm aufgetragen wird, undurchlässig für 
die verwendeten Lösemittel ist, sind die Massenströme und folglich auch die 
Beladungsgradienten an der Filmunterseite gleich null. Daher ergibt sich für die 
erste Randbedingung: 


t >0: 



<T=o 


= 0 


(4.51) 


An der Oberseite des Films, der Phasengrenze, muss aus Kontmuitätsgründen 
der Diffusionsstrom im Film dem Lösemittelmassenstrom in der Gasphase ent- 
sprechen. Somit lautet die zweite Randbedingung: 


t> 0: 


Dü dX. 


V P dC 


= m. 




(4.52) 


Das stark nichtlineare Differentialgleichungssystem wird durch ein VISUAL 
BASIC -Programm gelöst. Dieses Programm greift intern auf FORTRAN- 
Routinen der NAG-Bibliothek (Numerical Algonthems Group) zurück ( Bissin- 
ger (2002)), welche speziell auf die Lösung dieses Differentialgleichungssys- 
tems zugeschnitten sind. 


4.4.3 Simulation der Ausgleichsprofile 

Die in Kapitel 3.3.2, 3.3.3 und 3.3.4 beschriebenen Langzeitversuche bei erhöh- 
ter Temperatur, Wiederbefeuchtungs- und Zweischichtversuche wurden nicht 
mit dem Simulationsprogramm NuSFiD ausgewertet. Im Gegensatz zu den 
Trocknungsversuchen findet bei diesen Versuchen kein Stofftransport außerhalb 
des Polymerfilms statt. Bei den Langzeitversuchen bei erhöhter Temperatur und 
den Zweischichtversuchen sind sowohl Ober- als auch Unterseite der Polymer- 
schichten von Glasobjektträgem abgedeckt. Ein Austausch mit der Gasphase 
kann daher nicht erfolgen. Im Falle der Wiederbefeuchtungsversuche erfolgt die 
Analyse der Ausgleichsvorgänge in den Polymerbeschichtungen erst ab dem 
Zeitpunkt einer homogenen Lösemittelverteilung im Film, die mit der lösemit- 
telbeladenen Gasphase im thermodynamischen Gleichgewicht steht. Ab diesem 
Zeitpunkt bleibt die Lösemittelbeladung im Film konstant, und es überschreiten 
keine Stoffströme die Phasengrenze des Polymerfilms. Dies hat zur Konse- 
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quenz, dass für die Beschreibung der Stofftransportvorgänge in der Polymer- 
schicht das Phasengleichgewicht sowie die Gasphase nicht berücksichtigt wer- 
den müssen. Weiterhin ist es für die Berechnung der Ausgleichvorgänge bei die- 
sen Versuchen notwendig, dem Simulationsprogramm die anfänglichen Weich- 
macherkonzentrationsprofile zu übergeben. Dies war bei dem sehr komplex auf- 
gebauten NuSFiD-Programm schwierig. 

Aus diesen Gründen wurde ein neues Simulationsprogramm entwickelt, 
das auf dem expliziten Differenzenverfahren basiert und sich an eine Arbeit von 
Gutoff (1994) anlehnt. Durch das explizite Differenzen verfahren ( Bronstein 
(1999), \DI Wärmeatlas (2002)) lassen sieh partielle Differentialgleichungen 
numerisch lösen. Dabei ist die mathematische Umsetzung vergleichsweise ein- 
fach. Die modellhafte Beschreibung der Stofftransportvorgänge in Polymerbe- 
schichtungen mit Hilfe des expliziten Differenzenverfahrens beruht auf der Dis- 
kretisierung der in (4.53) angegebenen 2. Fick’ sehen Differentialgleichung zur 
Beschreibung des räumlichen und zeitlichen Verlaufs eines Diffusionsvorgangs. 



5 

dx 


D, 


i >p 


de, ) 

dx 


(4.53) 


C t = Konzentration der diffundierenden Komponente i 

t = Zeit 

D i p = Fick ’ scher Diffusionskoeffizient der Komponente i 

x = Ortskoordinate 

Die zeitliche Diskretisierung der Differentialgleichung erfolgt mit Hilfe finiter 
Differenzen, die räumliche mittels finiter Elemente. In Abb. 4.2 ist die räumli- 
che Diskretisierung der Polymerschicht in eine Anzahl von n Schichten (Stütz- 
stellen) dargestellt. Dabei wird die Annahme getroffen, dass innerhalb einer 
Schicht eine homogene Zusammensetzung herrscht, und die Masse der Schicht 
in der Stützstelle (Mitte der Schicht) lokalisiert ist. So ist beispielsweise in der 
Schicht m der Fick’ sehe Diffusionskoeffizient D TPPpm des schwer flüchtigen 
Additivs über der Schichtdicke h m konstant, da die Zusammensetzung innerhalb 
einer Schicht als konstant angenommen wird. Der Stoff austausch des schwer 
flüchtigen Additivs findet über die Grenzflächen mit den beiden benachbarten 
Schichten statt. Ausnahmen hierbei stellen die unterste und die oberste Schicht 
(Schicht 1 bzw. n) dar. Wie in der Abbildung zu erkennen ist, befindet sich un- 
terhalb der ersten Schicht das Substrat. Ein Stoffaust ausch kann daher nur mit 
der darüber hegenden Schicht stattfinden. Analog dazu kann der Weichmacher 
in der obersten ( n-ten ) Schicht nur in die darunter hegende Schicht diffundieren. 
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Bei den Langzeitversuchen bei erhöhter Temperatur und den Zweischicht- 
versuchen ist die Oberseite der Polymerbeschichtungen von einem Glasobjekt- 
träger begrenzt (s. Versuchsaufbauten in Abb. 3.17 und Abb. 3.28). Bei den 
Wiederbefeuchtungsversuchen ist die oberste Schicht nicht durch eine physikali- 
sche Abdeckung limitiert. Allerdings verhindert der vemachlässigbare Dampf- 
druck des Weichmachers bei den Versuchstemperaturen einen nennenswerten 
Stoffübergang in die Gasphase während der Dauer der Versuche. 


Filmdicke 



Abb. 4.2: Räumliche Diskretisierung des Films in finite Elemente. Die Filmdicke wird 
in n äquidistante Stützstellen unterteilt, deren Dicke h, sich jeweils aus der Addition 
von konstantem Polymeranteil und beladungsabhängigem Weichmacheranteil ergibt. 

Am Anfang der Auswertung wird die gesamt Filmdicke h Fi j m in n äquidis- 
tante Schichten der Dicke h unterteilt. In den meisten Fällen wurde eine Stütz- 
stellenanzahl von n = 200 gewählt. Daraus resultiert - je nach Filmdicke - eine 
Schichtdicke von h etwa 0,5 pm. Da keine Komponenten in den Film emdnngen 
oder ihn verlassen, bleibt die Gesamtfilmdicke während der Versuche konstant. 
Die experimentell bestimmten Weichmacherkonzentrationsprofile zu Beginn der 
Ausgleichversuche müssen als Anfangsbedingungen dem Simulationsprogramm 
übergeben werden. Dafür wird eine Ausgleichsfunktion (Polynom 6. Grades) 
durch die anfänglichen Weichmacherkonzentrationsprofile gelegt. Mit diesem 
Polynom wird die lokale Weichmacherkonzentration der n Stützstellen des dis- 
kretisierten Films berechnet. Aufgrund der Diffusionsströmungen des Weichma- 
chers zwischen benachbarten Bilanzräumen verändert sich während des Aus- 
gleichsprozesses die Masse des Weichmachers in den jeweiligen Schichten. 
Durch die Veränderung der Additivmasse in einer Schicht verändert sich auch 
die Dicke h dieser Schicht. Die Dicke einer Schicht h m lässt sich zu jedem Zeit- 
punkt aus der Summe der beiden Beiträge h P m und h A m berechnen. Dabei ent- 
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spricht h Pm dem konstanten Anteil - der durch Polymer und Lösemittel verur- 
sacht wird - h A m dem variablen Anteil des Additivs. 


h„=h Pm +h +gg. 


1 A,m — 

Pl 


osung 


Pa 


( 4 . 54 ) 


h m = Dicke der Schicht m 

hp m — Schichtdicke von Polymer und Lösemittel in Schicht m 
h A m = Schichtdicke des Additivs in Schicht m 
p A = spezifische Dichte des Additivs 

P Lösung m gemittelte spezifische Dichte von Polymer und Lösemittel 

m m -flächenbezogene Weichmachermasse in Schicht m (Bilanzraum) 

m Lösung m = flächenbezogene Polymer und Lösemittelmasse in Schicht m 

Die einzelnen Schichtdicken h werden aus der Stütz Stellenverteilung und der 
aktuellen Weichmacherkonzentration der jeweiligen Schicht für jeden Zeitpunkt 
berechnet. 

Jede der n Stützstellen entspricht einem diskreten Bilanzraum, für den ei- 
ne Weichmachermassenbilanz unter Berücksichtigung von ein- und austretenden 
Stoffströmen aufgestellt wird. Die einzelnen Schichten sind untereinander durch 
die ein- und austretenden Massenströme des Weichmachers verbunden. So lautet 
beispielsweise die Massenbilanz für Schicht m : 



Akkumulation 



Massenstrom Ein 


J m 

Massenstrom Aus 


( 4 . 55 ) 


t — Zeit 

j = in den Bilanzraum ein- bzw. austretender, flächenbezogener 
W ei chm ache rmass e ns trom 

Mit dem ersten Fick’ sehen Gesetz der Diffusion kann der flächenbezogene 
Weichmachermassenstrom j m als Funktion des Stoffübergangskoeffizienten ß m 
und der Differenz der Weichmacherkonzentrationen C TPP m ausgedrückt werden. 


J m 


ßSc 


TPP ,m-\ Cppp 


( 4 . 56 ) 
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C TPP m — Weichmacherkonzentration in Schicht m 

Der Stoffübergangskoeffizient ß ist allgemein als Quotient des Diffusionskoef- 
fizienten und des Diffusionsweges s definiert: 

ß = Dtpp ' p (4.57) 

Der in Gleichung (4.56) verwendete Stoffübergangskoeffizient ß m muss aller- 
dings gesondert berechnet werden. Der in dieser Gleichung beschriebene Stoff- 
strom j m diffundiert von der Mitte der Schicht m zur Mitte der Schicht m+1. Der 
Diffusionsweg s m beträgt demnach: 


/?... + h 


m+l 


(4.58) 


Da in den Schichten m und m+1 verschiedene Weichmacherkonzentrationen - 
Crpp,m und C IPPm+I - herrschen sind auch die Diffusionskoeffizienten D TPPpm 
und D TPPp m+1 unterschiedlich. Der in Gleichung (4.56) verwendete Stoffüber- 
gangskoeffizient ß m beschreibt somit eine Reihenschaltung der Stoffübergangs- 
widerstände der Schichten m und m+1 mit jeweils der halben Schichtdicke: 


ß m 2-A 


TPP ,p 


,m 


2 D. 


TPP ,p,m+\ 


Wird in (4.55) die flächenbezogene Masse des Weichmachers m m im Bilanz- 
raum als Weichmacherkonzentration C T pp, m ausgedrückt 


<-TPP,m=-r (4.60) 

K 

und werden die ein- und austretenden Massenströme mit Gleichung (4.56) be- 
schrieben, erhält man folgende Formel: 
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( C ■ h 

TPP,m,t+\ n m,t+l 


C -h ^ 

° TPP,m,t H m,t 


At 


Akkumulation 


ß m-l(p TPP ,m-\,t C TPP,m,t ) ßm^TPP,m,t ^ TPP ,m+\,t) 


E int retender Massenstrom 


Austretender Massenstrom 


(4.61) 


C mt -h mt = flächenbezogene Weichmachermasse in Schicht m zum 

Zeitpunkt t 

C mt +i'h m t+1 = flächenbezogene Weichmachermasse in Schicht m zum 

Zeitpunkt t+1 

At — Zeitschritt 

Gleichung (4.61) zeigt die diskretisierte Form des 2. Fick’schen Gesetzes (Glei- 
chung (4.53)) für Schicht m innerhalb des Polymerfilms. Basierend auf den be- 
kannten Weichmacherkonzentrationen in Schicht m, m+1 und m-1 zum Zeit- 
punkt t ermöglicht diese Gleichung die Berechnung der Weichmacherkonzentra- 
tion C TPP m /+1 zm Zeitpunkt t + At. 


C = C ^' nt +- ^ 

^ TPP,m,t+\ ° JPP,m,t ^ 


h 


m,t+\ 


h 


m,t+\ 


2 ■ D TPPpmt D TPPpm+l1 
h„a D TPP p m+l t + h m+l t D TPP p m t 


(c. 


-C 

TPP,m+\,t ^ TPP,m 


,) 


2 • D TPPpm _ lt D TPPpmt , \ 

- (C T pp m t ~ 'TPP,m-\,t ) 


h m -\,t D TPP,p,m,t + h m ,t D TPP,p,m-\,t 


(4-62) 


Für die Berechnung der untersten Schicht entfällt der Tenn des emtretenden 
Stoffstroms, bei der obersten Schicht der des austretenden Stoffstroms. Dies ent- 
spricht mathematisch den Randbedingungen dC IPP /dx = 0 an Unter- und Ober- 
seite des Polymerfilms. Die Berechnung dieser beiden Schichten muss im Simu- 
lationsprogramm separat behandelt werden. 

Mit Gleichung (4.62) und der Anfangsbedingung - der experimentell er- 
mittelten Weichmacherverteilung in der Polymerschicht bei Versuchsbeginn - 
lässt sich die Weichmacherverteilung zu jedem späteren Zeitpunkt des Aus- 
gleichsprozesses berechnen. Allerdings ist bei einem expliziten Differenzenver- 
fahren der maximal mögliche Zeitschntt At max eines Berechnungsdurchlaufes 
nicht beliebig wählbar, sondern aus Gründen von Genauigkeit und Konvergenz 
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limitiert. Em Stabilitätsknterium, der sogenannte Modulus (4.63), verknüpft den 
maximal möglichen Zeitschritt A t max mit dem Diffusionsweg s (-Schichtdieken) 
und dem Fick ’ sehen Diffusionskoeffizienten D TPPp . 


s~ 


D 


TPP ,p 



(4.63) 


Dieses Stabilitätskriterium führt bei geringen Diffusionswegen (~ 0,3 um) und 
moderaten Diffusionskoeffizienten (1-10' 13 m 2 /s) zu maximal zulässigen Zeit- 
schntten At kleiner als 0,5 s und somit zu einem hohen Rechenaufwand. Auf- 
grund der kleinen Zeitschritte muss für die vollständige Beschreibung eines Ver- 
suches die Berechnungsschleife (Berechnung aller «-Bilanzen) ungefähr 50000- 
mal durchlaufen werden. Dank der hohen Rechenleistung moderner Computer 
ist dieser Aufwand allerdings vertretbar. 

Das Simulationsprogramm ist in Visual Basic for Applications (VBA) 
geschrieben. Es liest alle für die Simulation relevanten Parameter (Schichtdicke, 
Weichmacherverteilung, Versuchszeiten) aus einem Excel-Tabellenblatt ein. Für 
die Beschreibung des Diffusi on skoef fiz i enten verl aufes des Weichmachers als 
Funktion der lokalen Zusammensetzung wird Gleichung (4.26) verwendet. Die 
dann verwendeten Parameter a, b und c müssen manuell eingegeben werden. 
Die berechneten Weichmacherkonzentrationsverläufe werden programmmtem 
zu ternären Weichmacherbeladungsverläufe umgerechnet, die Daten in das ur- 
sprüngliche Tabellenblatt ausgegeben und die berechneten Weichmacherbela- 
dungsprofile zusammen mit den experimentellen Daten in einem Diagramm dar- 
gestellt. 
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5 Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die Auswertung und Analyse der experimentell 
ermittelten Daten detailliert beschrieben. Ziel dieser Analysen ist es, aus den 
Versuchsergebnissen die Diffusionskoeffizienten der jeweils untersuchten Spe- 
zies in den unterschiedlichen Polymersystemen zu ermitteln. Dabei wird von der 
Hypothese ausgegangen, dass es möglich ist, den Diffusionskoeffizienten verlauf 
einer Spezies durch Anpassung von Simulationsrechnungen an beobachtete 
Stofftransportvorgänge zu bestimmen. Durch dieses Vorgehen sollen aus den 
Ergebnissen der unterschiedlichen Versuche die Diffusionskoeffizienten der je- 
weils untersuchten Spezies ermittelt werden. So werden in Kapitel 5.1 die Er- 
gebnisse der Trocknungsversuche dazu verwendet, durch Anpassung von ge- 
rechneten an die gemessenen Lösemittelbeladungsprofile während des Trock- 
nungsprozesses, den Diffusionskoeffizienten des Lösemittels im jeweiligen Po- 
lymersystem zu bestimmen. Weiterhin kann durch Analyse und Vergleich von 
Trocknungsversuchen mit unterschiedlichen Weichmacheranteilen der Einfluss 
des Weichmachers auf den Diffusionskoeffizienten des Lösemittels quantifiziert 
werden. In Kapitel 5.2 bis 5.4 werden durch Vergleich von gerechneten mit ex- 
perimentell bestimmten Weichmacherbeladungsprofilen zu verschiedenen Zeit- 
punkten des Ausgleichsprozesses während der Langzeitversuche bei erhöhter 
Temperatur, Wiederbefeuchtungsversuche und Zweischi chtversuche die Diffu- 
sionskoeffizientenverläufe des Weichmachers in den verschiedenen Polymersys- 
temen ermittelt. Daraus können neue Erkenntnisse über die Temperaturabhän- 
gigkeit des Diffusionskoeffizienten gewonnen werden sowie die Einflüsse der 
Lösemittel- und Weichmacherbeladung auf den Diffusionskoeffizienten des 
Weichmachers quantifiziert werden. Abschließend werden in Kapitel 5.5 die 
ermittelten Diffusionskoeffizient enverläufe des Weichmachers sowie Einfluss- 
größen auf die Verläufe diskutiert. 

5.1 Ergebnisse der Trocknungsversuche 

Der Einfluss der Weichmacherkonzentration auf die Mobilität von Lösemitteln 
in Polymerlösungen wurde schon in Kapitel 3.2 anhand des qualitativen Ver- 
gleichs von Trocknungsverl aufskurven verschiedener Polymerlösungen erläu- 
tert. Im folgenden Kapitel sollen nun durch Anpassung von gerechneten an ge- 
messene Lösemittelbeladungsprofile die Diffusionskoeffizientenverläufe der 
Lösemittel in den verschiedenen Polymerlösungen bestimmt werden. Für die 
Simulationsrechnungen der Trocknungsvorgänge wird eine modellhafte Be- 
schreibung des Phasengleichgewichtes zwischen dem Lösemittel in der Gaspha- 
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se und in der Polymerlösung benötigt. Dafür wird das Aktivitätskoeffizienten- 
modell nach Flory und Huggins verwendet. Für die präzise Darstellung von 
Phasengleichgewichten werden die für das Modell verwendeten Flory -Huggms- 
Wechselwirkungsparameter an die ermittelten Sorptionsdaten angepasst. Mit 
Hilfe der modellhaften Beschreibung des Phasengleichgewichtes können die 
Trocknungsversuche simuliert und die Diffusionskoeffizienten bestimmt wer- 
den. Anschließend können die so ermittelten Diffusionsdaten dazu zuverwendet 
werden, die Abhängigkeit des Lösemitteldiffusionskoeffizienten von der Weich- 
macherkonzentration zu quantifizieren. Es konnte eine empirische Gleichung 
aufgestellt werden, die den Diffusionskoeffizienten der Lösemittel in den unter- 
suchten Polymerlösungen als Funktion der Lösemittelbeladung und der Weich- 
macherbeladung mit hoher Genauigkeit beschreibt. In den folgenden Abschnit- 
ten wird zunächst die Bestimmung der Sorptionsisothere sowie die quantitative 
Auswertung der Trocknungsversuche erläutert. 

5.1.1 Bestimmung des Phasengleichgewichtes 

Für eine genaue Beschreibung des Phasengleichgewichtes mit dem in Kapitel 
4.2 vorgestellten korrelativen Aktivitätskoeffizientenmodell nach Flory und 
Huggins ist die Anpassung der Flory-Huggins -Wechselwirkungsparameter an 
Sorptionsdaten notwendig. Flory und Huggins gingen ursprünglich davon aus, 
dass dieser Wechselwirkungsparameter / ;p reziprok von der Temperatur ist, je- 
doch nicht von der Zusammensetzung der Lösung abhängt. Entgegen der ur- 
sprünglichen Modellannahme zeigen experimentelle Untersuchungen von z. B. 
Schabei (2004), Wagner (2000) und Saure (1995) sowie die eigenen Messungen, 
dass der Wechselwirkungsparameter % ip für die untersuchten Stoffsysteme von 
der Zusammensetzung, aber nicht von der Temperatur abhängt. Eine Erklärung 
hierfür ist, dass entgegen der ursprünglichen Annahme entropische Effekte be- 
rücksichtigt werden müssen. Eine Polymerkette kann sich nicht nur linear aus- 
dehnen, sondern bildet auch Schlingen aus, wodurch die Lösemittelmoleküle 
(entgegen der ursprünglichen Annahme) nicht alle verfügbaren Gitterplätze be- 
setzen können ( Favre et al. (2007)). Zur Beschreibung des Phasengleichgewich- 
tes wird deshalb der Wechselwirkungsparameter als Funktion des Lösemittelvo- 
lumenbruches an die Messdaten der Sorptionswaage angepasst. 

Für die Anpassung wird Gleichung (4.14) nach dem Wechselwirkungspa- 
rameter Xi P aufgelöst und es werden die Wechselwirkungsparameter der jeweili- 
gen Messpunkte der Sorptionsmessungen berechnet. Die so ermittelten Wech- 
selwirkungsparameter werden gegen den Volumenbruch des Lösemittels aufge- 
tragen. Der Verlauf des Wechselwirkungsparameters als Funktion des Lösemit- 
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telvolumenbruchs kann dann durch ein Polynom angepasst werden. In Abb. 5.1 
sind die so berechneten Wechselwirkungsparameter der Sorptionsversuche von 
Methylenchlorid in reinem PVAc sowie in einer PVAc-TPP -Mischung mit einer 
Weichmacherbeladung von X T pp = 0,1 1 gipp/gpvAc gegen den Volumenbruch des 
Lösemittels aufgetragen. 

0,8 
0,6 
0,4 

“ 0,2 

§ 

Q. 

I 0,0 
- 0,2 
-0,4 
- 0,6 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Volumenbruch cp Me ci [m 3 MeC i/m 3 ges ] 

Abb. 5.1: Flory-Huggins WechselM’irkungsparameter von Methylenchlorid in reinem 
PVAc soM’ie in einer PVAc-TPP -Mischung mit einer Weichmacherbeladung von Xppp= 
0,11 g pp p/p va c als Funktion des Lösemittelvolumenbruchs. 

Bei der Berechnung der Wechselwirkungsparameter des Lösemittels in der 
PVAc-TPP -Mischung wurde die PVAc-TPP -Mischung als ein Feststoff mit ent- 
sprechender Dichte beschneben. Die aus den beiden Sorptionsreihen ermittelten 
Wechselwirkungsparameter weichen nur minimal voneinander ab. Zusätzlich ist 
in dem Diagramm noch der an die Messdaten der Sorptionsversuche mit reinem 
PVAc angepasste Verlauf des Wechselwirkungsparameters als Funktion des Lö- 
semittelvolumenbruchs als Polynom vierter Ordnung eingetragen. Dieses Poly- 
nom kann jetzt in Gleichung (4.14) verwendet werden, um die Sorptionsi- 
sotherme des Lösemittels zu berechnen. Für die untersuchten Stoffsysteme 
PVAc-MeCl und PVAc-MeCl-TPP sind die experimentell ermittelten Sorpti- 
onsdaten zusammen mit der nach dem Flory-Huggins-Modell berechneten Sorp- 
tionsisotherme in Abb. 5.2 aufgetragen. Die Darstellung zeigt, dass sich mit der 
berechneten Sorptionsisotherme sowohl die Sorptionsdaten von Methylenchlorid 
in reinem PVAc als auch in der untersuchten PVAc-TPP-Mischung mit hoher 
Genauigkeit beschreiben lassen. Die gleichen Beobachtungen wurden für die 
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Stoffsysteme PVAc-MeOH und TAC-MeCl gemacht. Die gemessenen und be- 
rechneten Sorptionsisothermen dieser Stoffsysteme sind in 6.2A 11 und A 12 im 
Anhang dargestellt. 



Abb. 5.2: Vergleich gemessener (Punkte)und mit dem Flory-Huggins-Modell berech- 
neter (Linie) Sorptionsisotherme für Methylenchlorid in reinem PVAc und einer PI Ac- 
TPP -Mischung. Derbei der Rechnung verwendete Wechselwirkungsparameter wurde 
an Sorptionsdaten von MeCl in reinem PVAc angepasst. 

Mit Hilfe des Flory-Huggins Aktivitätskoeffizientenmodells und den an 
Sorptionsversuche angepassten Wechselwirkungsparametem kann das Phasen- 
gleichgewicht zwischen Gasphase und Polymerlösung mit hoher Genauigkeit 
beschrieben werden. Durch Implementierung dieses Modells in das Simulati- 
onsprogramm können die durchgeführten Trocknungsversuche der Polymerlö- 
sungen mit und ohne Weichmacher simuliert werden. Die Simulation des 
Trocknungsprozesses soll neue Erkenntnisse über den Einfluss schwer flüchtiger 
Additive auf die Mobilität des Lösemittels liefern. 

5.1.2 Auswertung der Trocknungsversuche 

Die Ergebnisse der in Kapitel 3.2 beschriebenen Trocknungsversuche sollen nun 
dazu verwendet werden, die Diffusionskoeffizientenverläufe der Lösemittel Me- 
thylenchlond und Methanol in den untersuchten Polymerlösungen zu bestim- 
men. Ziel ist es, den Diffusionskoeffizienten des Lösemittels nn Polymer als 
Funktion der Lösemittelbeladung auszudrücken. Um dieses Ziel zu erreichen. 
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wurden die durchgeführten Trocknungsversuche mit dem in Kapitel 4.4 vorge- 
stellten Programm simuliert. Dabei wird der Diffusionskoeffizientenverlauf des 
Lösemittels durch Vergleich zwischen den vom Simulationsprogramm berech- 
neten Lösemittelbeladungsprofilen und den gemessenen Lösemittelbeladungs- 
profilen bestimmt. Durch Variation der Diffusionskoeffizientenverläufe werden 
die berechneten Lösemittelbeladungsprofile iterativ an die Messdaten angepasst. 
Durch dieses Vorgehen sollen mit Hilfe der experimentellen Daten der Trock- 
nungsversuche und des Simulationsprogramms die Diffusionskoeffizientenver- 
läufe der Lösemittel in den untersuchten Polymerlösungen bestimmt werden. 

Das Simulationsprogramm benötigt für die Berechnung des Trocknungs- 
prozesses neben den Trocknungsbedmgungen wie Kanaltemperatur und Über- 
strömungsgeschwindigkeit auch die Anfangsbeladung des Lösemittels, die 
Weichmacherbeladung des Polymers sowie die Endfilmdicke. Das Programm 
rechnet intern aus der Überströmungsgeschwindigkeit den äußeren Stoffüber- 
gangskoeffizienten und aus der Endfilmdicke, den Beladungen und den intern 
hinterlegten spezifischen Dichten die Anfangsdicke des ausgestrichenen Poly- 
merfilms. Die Anfangsfilmdicke wird auf diese Weise berechnet, da die End- 
filmdicke aufgrund der geringen Schrittweiten von 1 - 2 pm beim letzten Tie- 
fenscan sehr genau bestimmt werden kann. Wie in Kapitel 3.2 bereits beschrie- 
ben, wird aufgrund der hohen Trocknungsgeschwmdigkeit am Anfang eines 
Versuches eine relativ hohe Schrittweite von 15 pm für die ersten Tiefenscans 
gewählt. Mit Hilfe dieser Angaben berechnet das Simulationsprogramm die sich 
während der Trocknung im Film ausbildenden Lösemittelbeladungsprofile. In 
Abb. 5.3 sind die gemessen Methylenchloridbeladungsprofile eines PVAc- 
MeCl-TPP -Films während der Trocknung bei 0 Probe = 20°C und einer Überströ- 
mungsgeschwindigkeit von u = 0,2 m/s zusammen mit den Simulationsrechnun- 
gen dar gestellt. Da die Durchführung eines Tiefenscans eine bestimmte Zeit be- 
ansprucht, wird das simulierte Lösemittelbeladungsprofil zum mittleren Zeit- 
punkt des Tiefenscans berechnet. Dies hat zur Folge, dass die ersten gemessenen 
Lösemittelbeladungen eines Tiefenscans etwas oberhalb des berechneten Löse- 
mittelprofils hegen müssen, da sie etwas früher aufgenommen worden sind. 
Dementsprechend hegen die letzten gemessenen Lösemittelbeladungen eines 
Scans etwas unterhalb der Rechnung, da sie zu späteren Zeitpunkten aufge- 
nommen worden sind. Diese zeitliche Abweichung zwischen den jeweiligen 
Messungen und der Rechnung von einigen Sekunden ist allerdings nur für die 
ersten Tiefenscans von Relevanz. Wie man in Abb. 5.3 erkennen kann, hat die 
Trocknungsgeschwmdigkeit nach kurzer Versuchsdauer so stark abgenommen, 
dass die zeitliche Diskrepanz von wenigen Sekunden zwischen Messung und 
Rechnung nicht mein' zu erkennen ist. Wie man anhand der guten Überemstim- 
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mung von gerechneten und gemessenen Lösemittelbeladungsprofilen erkemien 
kann, lässt sich der Diffusionskoeffizientenverlauf von Methylenchlond in der 
ternären Polymerlösung durch das beschriebene Vorgehen gut bestimmen. 
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• 22h 24m bis 22h 25m 

120 22h 25m 
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Abb. 5.3: Vergleich gemessener mit gerechneten Lösemittelbeladungsprofile eines 
PVAc-MeCl-TPP -Films während der Trocknung bei <9 Prohg = 20°C und u = 0,2 m/s. 
Anfangsfilmdicke = 115 gm, Weichmacherbeladung X TPP = 0,15 g TPP /g PVAc , anfängli- 
che Lösemittelbeladung X MeC i — 0,9 g MeC /g P vAc- 

Aus den berechneten Lösemittelbeladungsprofilen wird die mittlere Lö- 
semittelbeladung ermittelt. Die Ergebnisse sind zusammen mit der gemessenen, 
integralen Trocknungsverlaufskurve in Abbildung Abb. 5.4 verglichen. Wie be- 
reits die gute Übereinstimmung zwischen simulierten und gemessenen Lösemit- 
telbeladungsprofilen andeutete, lässt sich auch die gemessene Trocknungsver- 
laufskurve mit der Simulationsrechnung sein' gut beschreiben. Die Verläufe zei- 
gen nur sehr geringe Abweichungen bis zum Abbruch des Versuchs nach 22 
Stunden. Dabei wurden die Diffusionskoeffizienten des Methylenchlonds im 
Polymerfilm durch Gleichung (4.26) berechnet. Durch die Anpassung von ge- 
rechneten an gemessene Lösemittelbeladungsprofile wurden für diesen Trock- 
nungsversuch (S' p 10 be = 20 °C, X TP p = 0,15 gTPp/gpvAc) die Parameter a, b und c, 
die den Diffusionskoeffizientenverlaufs des Methylenchlonds beschreiben, zu 
a = 35, b = 154 und c = 7,90 bestimmt. 
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Abb. 5.4: Vergleich gemessener mit gerechneter integraler Trocknungsv erlauf skurve 
eines PTA c-MeCl—TPP -Films während der Trocknung bei S Prohe — 20°C und 
u = 0,2 m/s. Der Diffusionskoeffizient kann sehr gut mit Gleichung (4.26) und den Pa- 
rametern a = 35, b = 1 54 und c = 7,9 beschrieben werden. 


Durch dieses Vorgehen wurden die Diffusionskoeffizientenverläufe von 
Methylenchlorid und Methanol in den untersuchten Polymerlösungen mit unter- 
schiedlichen Weichmacherbeladungen (von 0 bis 0,15 gipp/gpvAc) bestimmt. In 
Abb. 5.5 bzw. Abb. 5.6 sind zum Vergleich die gemessenen Trocknungsver- 
laufskurven mit den Simulationsrechnungen dargestellt. Wie man anhand der 
guten Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung erkennen kann, las- 
sen sich sowohl für das Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP als auch für PVAc- 
MeOH-TPP die Diffusionskoeffizientenverläufe der Lösemittel in den Polymer- 
lösungen sehr gut mit Gleichung (4.26) beschreiben. 

In Abb. A 33 im Anhang ist exemplarisch der Vergleich von simulierten 
mit gemessenen Methanolbeladungsverläufen während der Trocknung eines 
PVAc-MeOH-TPP -Films mit einer Triphenylphosphatbeladung von 

X T pp= 0,15 gipp/gpvAc bei & Pl0 be = 20°C und u = 0,2 m/s dargestellt. Die Darstel- 
lung verdeutlicht, dass auch für Methanol als Lösemittel nicht nur der integrale 
Trocknungsverlauf rechnerisch gut beschrieben werden kann, sondern auch die 
gerechneten mit den gemessenen Methanolbeladungsprofilen sehr gut überein- 
stimmen. 
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Abb. 5.5: Vergleich gemessener mit gerechneten, integralen Trocknungsverlaufskur- 
ven von PVAc-MeCl-TPP -Lösungen. Trocknungsbedingungen: <9p rohe = 20°C, 
u — 0,2 m/s. 
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Abb. 5.6: Vergleich gemessener mit gerechneten, integralen Trocknungsverlaufskur- 
ven von PVAc-MeOH-TPP -Lösungen. Trocknungsbedingungen: 3 Pro b e = 20°C, 
u = 0,2 m/s. 


In der Tabelle in Abb. 5.7 sind die durch das beschriebene Vorgehen be- 
stimmten Parameter a, b und c für die Beschreibung der Diffusionskoeffizienten 
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als Funktion der Lösemittelbeladung der untersuchten Polymerlösungen aufge- 
listet. 


Stoffsystem 

XxppfgTPp/ gpVAc] 

a 

b 

c 

PVAc-MeCl-TPP 

0 

43,0 

256,0 

13,09 

0,05 

39,0 

205,7 

10,63 

0,10 

36,5 

167,3 

8,62 

0,15 

35,0 

153,9 

7,90 

PVAc-MeOH-TPP 

0 

33,2 

436,0 

19,55 

0,05 

31,8 

352,4 

15,88 

0,10 

30,7 

300,0 

13,54 

0,15 

29,8 

282,1 

12,71 


Abb. 5.7: Übersicht ermittelter Parameter a, b und c, die mit Gleichung (4.26) die 
Diffusionskoeffizientenverläufe der Lösemittel in den untersuchten Stoffsystemen bei 
S 'probe = 20°C beschreiben. 

Um den Einfluss der unterschiedlichen Weichmacherbeladungen auf die 
Diffusionskoeffizienten der Lösemittel in den verschiedenen Polymerlösungen 
zu verdeutlichen, sind die bestimmten Diffusionskoeffizientenverläufe von Me- 
thylenchlond in Abb. 5.8 und von Methanol in Abb. 5.9 dargestellt. In diesen 
Diagrammen ist der Diffusionskoeffizient des Lösemittels als Funktion der Lö- 
semittelbeladung in der Polymerlösung aufgetragen. Man erhält eine Kurven- 
schar, welche die Diffusionskoeffizientenverläufe der Lösemittel bei unter- 
schiedlichen Weichmacherbeladungen beschreibt. In den Diagrammen kann 
man sehr deutlich den starken Einfluss der Weichmacherbeladung auf die Diffu- 
sionskoeffizienten der Lösemittel erkennen. Wenn man zunächst die Diffusions- 
koeffizienten Verläufe von Methylenchlorid in Abb. 5.8 betrachtet, bestätigt sich 
die bereits aus dem Vergleich der Trocknungsverlaufskurven abgeleitete Vernu- 
tung, dass die beschleunigende Wirkung des Weichmachers auf die Lösemittel- 
diffusion erst bei relativ geringen Lösemittelbeladungen emsetzt. Bei einer Lö- 
semittelbeladung von X MeC i = 0,3 gMeo/gpvAc sind die Diffusionskoeffizienten 
von Methylenchlorid in der Polymerlösung - unabhängig von der Weichmacher- 
beladung - beinahe identisch. Mit sinkender Lösemittelbeladung weichen die 
Diffusionkoeffizientenverläufe voneinander ab, wobei dieser Unterschied mit 
abnehmender Lösemittelbeladung stark zunimmt. Der maximale Unterschied der 
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Diffusionskoeffizienten ergibt sich für den Grenzfall des trockenen Films 
XMeci — ► 0 gMeci/gpvAc- In einem Polymersystem mit einer Weichmacherbela- 
dung von X TPP = 0 gipp/gpvAc beträgt der Diffusionskoeffient des Methylenchlo- 
rids D M eci,pvAc = 2,1 -IO’ 19 m 2 /s. Wird die Weichmacherbeladung auf den Wert 
von X TPP = 0,15 gipp/gpvAc erhöht, steigt der Diffusionskoeffizient des Lösemit- 
tels auf D MeC i, P vAc-TPP = 6,3 -IO’ 16 m 2 /s. Dies entspricht einer Erhöhung der Mo 
bilität um fast drei Dekaden. 



^MeCI [9MeC|/gRVAc] 

Abb. 5.8: Einfluss der Weichmacherbeladung auf die Diffusionskoeffizientenverläufe 
von Methylenchlorid im Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP bei S Probe = 20°C. 

Weiterhin kann man in diesem Diagramm sehr schön die für Polymerlösungen 
typische, starke Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten des Lösemittels von 
der eigenen Beladung erkennen. Bei sehr geringen Lösemittelbeladungen steigt 
der Diffusionskoeffizient mit zunehmender Lösemittelbeladung zunächst sehr 
stark um mehrere Dekaden an. Bei höheren Lösemittelbeladungen flacht die 
Steigung des Diffusionskoeffizientenverlaufes zunehmend ab. So verändern sich 
die Diffusionskoeffizienten von Lösemitteln in Polymerlösungen je nach Löse- 
mittelbeladung um mehrere Dekaden und können Werte annehmen, die typisch 
für Diffusionsvorgänge in Feststoffen (MO’ 13 bis 10' 19 m 2 /s) oder Flüssigkeiten 
(~10' 9 m 2 /s) sind. 

Ein ähnliches Verhalten zeigen auch die Diffusionskoeffizientenverläufe 
von Methanol, die in Abb. 5.9 dargestellt sind. Bis zu einer Methanolbeladung 
von ungefähr X Me oH = 0,3 gMeou/gpvAc sind die Diffusionskoeffizienten unab- 
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hängig von der Weichmacherbeladung und nahezu identisch. Mit abnehmender 
Lösemittelbeladung sinken die Diffusionskoeffizientenverläufe von Methanol in 
Lösungen mit geringerer Weichmacherbeladung stärker ab. 



Abb. 5.9: Einfluss der Weichmacherbeladung auf die Diffusionskoeffizientenverläufe 
von Methanol im Stoffsystem PVAc-MeOH-TPP bei 3p ro be = 20°C. 

Der Vergleich der Diffusionskoeffizienten von Methanol in Polymerlösungen 
mit Weichmacherbeladungen von 0 und 0,15 g T pp/g PV Ac für den Grenzfall 
X Me oH — » 0 gMeOH/gpvAc zeigt eine Erhöhung des Diffusionskoeffizienten von 
DMeOH,pvAc-TPP = 3,8*10 m /s aut Df^eOHjPVAc-TPP = 1,4*10 m /s. Verglichen mit 
der Erhöhung des Diffusionskoeffizienten im Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP ist 
der Einfluss des Weichmachers somit etwas geringer. Auch ist die Abhängigkeit 
des Diffusionskoeffizienten von Methanol von seiner eigenen Beladung nicht so 
ausgeprägt wie bei Methylenchlond. Vergleicht man die beiden Diffusionskoef- 
fizienten Verläufe von Methylenchlorid und Methanol in den binären Stoffsyste- 
men PVAc-MeCl und PVAc-MeOH fällt der Diffusionskoeffizient von Metha- 
nol mit sinkender Lösemittelbeladung deutlich schwächer ab als der Diffusions- 
koeffizient von Methylenchlorid. Haben die Diffusionskoeffizienten beider Lö- 
semittel bei einer Lösemittelbeladung von X Lsg = 0,4 gL Sm /gpvAc noch ähnliche 
Werte (DMeOH,pvAc-TPP = 5,9*10 m/s, DM e Q ; pvAc-TPP = 7,4*10 m/s) besteht ein 
Unterschied von fast vier Dekaden für den Grenzfall X Lsg — ► 0 gLsm/gpvAc 
(DMeOH,pvAc-TPP = 3,8*10 m /s, Dmcci.pvac-tpp = 2,1*10 1 m /s). 
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Die durchgeführten Trocknungsversuche zeigen eindeutig eine Beschleu- 
nigung des Trocknungsprozesses mit zunehmender Weichmacherkonzentration 
in den Polymerlösungen. Anhand des vorgestellten Vorgehens lassen sich durch 
Anpassung von gerechneten an gemessene Lösemittelbeladungsprofile die Dif- 
fusionskoeffizientenverläufe der Lösemittel in den verschiedenen Polymerlö- 
sungen bestimmen. Dadurch konnte erstmals die Abhängigkeit des Lösemittel- 
diffusionskoeffizienten von der Weichmacherbeladung quantifiziert werden. Die 
Ergebnisse verdeutlichen, dass durch die Anwesenheit des Weichmachers in den 
untersuchten Stoffsystemen der Diffusionskoeffizient der Lösemittel bei genü- 
gen Lösemittelbeladungen um mehrere Dekaden erhöht wird. 

Bisher werden die Diffusionskoeffizientenverläufe der Lösemittel als 
Funktion der Lösemittelbeladung mit Hilfe von Gleichung (4.26) ausgedrückt. 
Dabei wird die Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten von der jeweiligen 
Lösemittelbeladung durch verschiedene, voneinander unabhängige Parameter- 
sätze (a, b und c) beschrieben. Es wäre aber sinnvoll, den Diffusionskoeffizien- 
ten des Lösemittels als Funktion seiner Beladung und der Beladung des Weich- 
machers auszudrücken. Dafür muss ein Zusammenhang zwischen den einzelnen 
Parametersätzen und der jeweiligen Weichmacherbeladung erstellt werden. 
Solch ein Zusammenhang soll im folgenden Kapitel erarbeitet werden. 

5.1.3 Beschreibung des Lösemitteldiffusionskoeffizientenverlaufs 

Um aus den in Abb. 5.8 und Abb. 5.9 gezeigten Kurvenscharen eine empirische 
Funktion aufzustellen, die den Diffusionskoeffizienten des Lösemittels als Funk- 
tion der Lösemittel- und Weichmacherbeladung beschreiben kann, muss ein Zu- 
sammenhang zwischen den angepassten Parametern a, b und c und der jeweili- 
gen Weichmacherbeladung der Polymerlösung gefunden werden. Zu diesem 
Zweck sind in Abb. 5.10 die dimensionslosen Parameter a, b und c für das Stoff- 
system PVAc-MeCl-TPP gegen die Weichmacherbeladung der untersuchten Po- 
lymerlösung aufgetragen. Zusätzlich sind in dem Diagramm drei Regressions- 
kurven eingetragen, die die Verläufe der bestimmten Parameter als Funktion der 
Weichmacherbeladung beschreiben. Wie man in der Darstellung erkennen kann, 
lassen sich die Parameter, mit denen sich die Diffusionskoeffizientenverläufe 
vom Methylenchlorid beschreiben lassen, gut als Funktion der Weichmacherbe- 
ladung ausdrücken. Die Bestimmtheitsmaße der Regressionskurven sind unter 
den jeweiligen Funktionsgleichungen angegeben. Als Regressionsgleichungen 
eignen sich Polynome zweiter Ordnung. 
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Abb. 5.10: Bestimmung der Polynome der Parameter a, b und c aus Gleichung (4.26) 
als Funktion der Weichmacherbeladung für die Beschreibung der Diffusionskoeffizien- 
tenverläufe von Methylenchlorid im Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP bei 3 Pro b e = 20°C. 

Beispielhaft ist in Gleichung (5.1) das Polynom für die Beschreibung von Para- 
meter a dargestellt. 

a = k a , 1 ‘ ^ TPP + ^ a,2 ' X TPP + ^a, 3 (5-1) 


Mit Hilfe dieser drei Polynome bietet sich die Möglichkeit, die Parameter a, b 
und c in Gleichung (4.26) als Funktion der Weichmacherbeladung auszudrü- 
cken. Dadurch erhält man eine empirische Gleichung (5.2) die den Fick’ sehen 
Diffusionskoeffizienten des Lösemittels als Funktion der Lösemittel- und 
Weichmacherbeladung der Polymerlösung beschreibt. 
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(5.2) 


Lsm 
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Mit Hilfe dieser empirischen Funktion kann die Abhängigkeit des Lösemittel dif- 
fusionskoeffizienten von der Zusammensetzung der entsprechenden ternären 
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Polymerlösung eindeutig berechnet werden. Um die Genauigkeit der Gleichung 
zu demonstrieren, sind in Abb. 5.11 die mit Gleichung (5.2) berechneten Diffu- 
sionskoeffizientenverläufe von Methylenchlond im untersuchten PVAc-MeCl- 
TPP-System zusammen mit den durch Anpassung an die durchgeführten Trock- 
nungsversuche bestimmten Diffusionskoeffizientenverläufe dargestellt. 



XMeCI [QMeCl/QpVAc] 

Abb. 5.11: Vergleich zwischen den Diffusionskoeffizientenverläufen von Methylenchlo- 
rid, die durch Anpassung an Trocknungsversuche bestimmt wurden (Linien) und den 
mit Gleichung (5.2) berechneten (Punkte) bei 3p ro b e = 20°C. 

Der Vergleich zeigt eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den beiden Ver- 
läufen. Die Bestimmung der Polynome der Regressionsgeraden für das Stoffsys- 
tem PVAc-MeOH-TPP und der Vergleich zwischen den mit Gleichung (5.2) 
berechneten und den angepassten Methanoldiffusionskoeffizientenverläufe sind 
in Abb. A 35 und Abb. A 36 im Anhang gezeigt. Auch wenn Methanol als Lö- 
semittel verwendet wird, kann der Diffusionskoeffizienten verlauf sehr gut durch 
das beschriebene Vorgehen bestimmt und mit Gleichung (5.2) beschrieben wer- 
den. 

In der Tabelle in Abb. 5.12 sind die so ermittelten Konstanten für die un- 
tersuchten Stoffsysteme aufgelistet. Da die Trocknungsversuche bei 
d probe = 20°C durchgeführt wurden, beschreiben die angegebenen Diffusionsko- 
effizienten Verläufe auch die Mobilität des Lösemittels bei 0 Probe = 20°C. Die in 
der Tabelle angegebenen Konstanten sind zunächst nur innerhalb der untersuch- 
ten Beladungsbereiche (X TPP = 0 - 0,1 5 g TP p/gPVAc, X Me ci = 0-0,9 g M eci/gpvAc, 
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XMeOH = 0-0,7 gMeOH/gpvAc) gültig. Ob mit diesen Daten auch die Lösemitteldif- 
fusionskoeffizientenverläufe bei höheren Weichmacher bzw. Lösemittelbela- 
dungen beschrieben werden kann wurde nicht überprüft. 


Stoffsystem 

Parameter 

ki 

k 2 

k 3 

PVAc- 

MeCl-TPP- 

a 

220,0 

-86,60 

43,02 

b 

3692,6 

-1243,29 

256,66 

c 

173,4 

-61,13 

13,13 

PVAc- 

MeOH-TPP 

a 

41,8 

-29,37 

33,19 

b 

6524,6 

-2009,50 

436,10 

c 

280,7 

-87,96 

19,55 


Abb. 5.12: Übersicht über die ermittelten Konstanten k h k 2 und k 3 , die eingesetzt in 
Gleichung (5.2), den Diffusionskoeffizientenverlauf von Methylenchlorid und Metha- 
nol in einer PVAc-TPP -Lösung bei $p ro be ~ 20°C beschreiben. 

Mit Hilfe der experimentell bestimmten Lösemittelbeladungsverläufen in 
den Polymerfilmen während der Trocknung und der Anpassung von Simulati- 
onsrechnungen an diese Daten ist es erstmals gelungen, den Einfluss des Weich- 
machers auf den Diffusionskoeffizientenverlauf des Lösemittels zu quantifizie- 
ren. Weiterhin ist es gelungen, eine empirische Gleichung aufzustellen, die den 
Diffusionskoeffizienten des Lösemittels in ternären Systemen als Funktion der 
Lösemittel- und Weichmacherbeladung mit großer Genauigkeit beschreiben 
kann. Damit ist für die untersuchten Stoffsysteme die Grundlage für eine ternäre 
Simulation geschaffen und ein neues Vorgehen zur Bestimmung und Beschrei- 
bung von Lösemitteldiffusionskoeffizienten in ternären Polymerlösungen aufge- 
zeigt worden. 

5.2 Ergebnisse der Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur 

Die in Kapitel 3.3.2 ermittelten Versuchszeiten, die für den Ausgleich eines an- 
fänglichen Weichmacherkonzentrationsgradienten in den untersuchten Polymer- 
proben benötigt werden, lassen qualitative Rückschlüsse auf eine steigende Mo- 
bilität der Weichmachermoleküle in den Polymersystemen bei steigender Ver- 
suchstemperatur zu. Ziel dieses Kapitels ist es, den Diffusionskoeffizienten des 
Weichmachers mit Hilfe der experimentellen Daten und Simulationsrechnungen 
zu ermitteln. Dabei wird von der Hypothese ausgegangen, das sich der Diffusi- 
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onskoeffizienten des Weichmachers durch Anpassung von gerechneten an ge- 
messene Weichmacherbeladungsprofile während des Ausgleichsprozesses des 
Weichmacher gradienten bestimmen lässt. Wenn es also möglich ist, den gemes- 
senen Ausgleichsprozess der Weichmacherbeladung durch Simulationsrechnun- 
gen korrekt zu beschreiben, sollte der in der Rechnung verwendete Diffusions- 
koeffizientenverlauf der Mobilität des Weichmachers entsprechen. Dieses Vor- 
gehen liefert in Verbindung mit den experimentellen Möglichkeiten der IMRS- 
Messtechmk eine zuverlässige Methode für die Bestimmung von Fick’ sehen 
Diffusionskoeffizienten schwer flüchtiger Additive in polymeren Systemen. 

Im folgenden Kapitel werden die Diffusionskoeffizienten Verläufe des 
Weichmachers bei den jeweiligen Versuchstemperaturen durch Anpassung von 
gerechneten an gemessene Weichmacherbeladungsprofile bestimmt. Mit den 
ermittelten Diffusionskoeffizientenverläufen im experimentell zugänglichen 
Temperaturbereich kann dann die Anwendbarkeit des in Kapitel 4.3.2 beschrie- 
benen WLF -Formalismus auf das untersuchte Stoffsystem überprüft werden. 
Wenn die Beschreibung der Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizien- 
ten durch die WLF-Gleichung (4.35) im untersuchten Temperaturbereich mög- 
lich ist, soll damit der Diffusionskoeffizientenverlauf des Weichmachers zu 
niedrigeren Temperaturen extrapoliert werden. 

5.2.1 Auswertung der Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur 

Um den Diffusionskoeffizienten des Weichmachers in den binären Polymersys- 
temen zu beschreiben, wird der allgemeine exponentielle Ansatz - Gleichung 
(4.26) - verwendet. Mit diesem Ansatz sollte es möglich sein, die Abhängigkeit 
des Diffusionskoeffizienten von seiner eigenen Beladung im Polymersystem zu 
beschreiben. Die Simulation des Ausgleichsprozesses des anfänglichen Weich- 
macherbeladungsgradienten erfolgt mit dem in Kapitel 4.4 vorgestellten Pro- 
gramm. Als Startbedingung für den Ausgleichsprozess wird dem Programm das 
experimentell ermittelte Weichmacherbeladungsprofil bei Versuchsbeginn über- 
geben. Die drei Parameter a, b und c für die Beschreibung des Diffusionskoeffi- 
zientenverlaufs des Weichmachers werden dann iterative bestimmt. Dabei wer- 
den die einzelnen Parameter manuell von Simulationsdurchgang zu Simulations- 
durchgang verändert, bis die bestmögliche Anpassung der gerechneten an die 
gemessenen Weichmacherbeladungsprofile erzielt wird. In Abb. 5.13 ist exem- 
plarisch der Vergleich der berechneten und gemessenen Weichmacherbela- 
dungsprofile während des Ausgleichvorgangs der Weichmacherbeladung in ei- 
ner 90 pm dicken PVAc-Probe bei T Probe = 56°C dargestellt. 
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Abb. 5.13: Vergleich gemessener (Punkte) lind gerechneter (Linien) Weichmacherbe- 
ladungsprofile zu verschiedenen Zeitpunkten des Ausgleichsprozesses in einem PVAc- 
TPP -Film bei 3p ro be = 56°C und einer mittleren Weichmacherbeladung von 

X T pp 0 = 0,13 gTPp/gPVAc- 

Aufgrund der hohen Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung kann 
davon ausgegangen werden, dass das Simulationsprogramm den Stofftransport 
des Ausgleichsprozesses korrekt beschreibt. Auch die Möglichkeit der Darstel- 
lung und Anpassung des Diffusionskoeffizienten Verlaufs des Weichmachers 
durch Gleichung (4.26) wird durch die hohe Übereinstimmung bestätigt. Die 
Parameter a, b und c, die durch die Anpassung von gerechneten an gemessene 
Profile bestimmt wurden, sind in der Legende des Diagramms angegeben. Der 
so ermittelte Diffusionskoeffizienten verlauf des Weichmachers ist in der Lage, 
die in Kapitel 3.3.2 diskutierte starke Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten 
von der Weichmacherbeladung zu beschreiben. So verändert sich das berechnete 
Weichmacherbeladungsprofil nach einer Versuchsdauer von einem Tag an der 
weichmacherannen Filmoberseite - trotz verhältnismäßig steilem Weichma- 
chergradienten - nur minimal im Vergleich zum anfänglichen Weichmacherbe- 
ladungsprofil. Im gleichen Zeitraum zeigt die Simulationsrechnung auch die 
Abnahme der Weichmacherbeladung an der weichmacherreichen Filmunterseite 
um ca. 2 % trotz sehr geringem Weichmacherbeladungsgradient in diesem Be- 
reich. 


Um die Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten des Weichmachers von 
der Weichmacherbeladung nn Stoffsystem PVAc-TPP zu veranschaulichen, sind 
in Abb. 5.14 die durch Anpassung von gerechneten an gemessene Ausgleichs- 
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prozesse ermittelten Diffusionskoeffizientenverläufe dargestellt. Neben dem 
Verlauf bei 0 Pl . obe = 56°C sind auch die bei anderen Versuchstemperaturen ermit- 
telten Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers als Funktion der 
Weichmacherbeladung aufgetragen. Wie der Vergleich der Verläufe zeigt, ist 
der Diffusionskoeffizient des Weichmachers sowohl stark von der Temperatur 
als auch von der Weichmacherbeladung abhängig. 
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Abb. 5.14: Durch Anpassung von gerechneten an gemessene Ausgleichsprozesse der 
Weichmacherbeladung ermittelte Diffusionskoeffizienten des Weichmachers TPP im 
binären Stoffsystem PVAc-TPP. 

Betrachtet man beispielsweise die Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten von 
der Weichmacherbeladung bei einer Temperatur von 0 Probe = 56° C so ändert sich 
der Diffusionskoeffizient von D TPP PV ac = 3,1*1 0” 1 m 2 /s bei X TPP — ► 0 gipp/gpvAc 
auf D TPP PV ac = 5,0- KT 1 " m 2 /s bei X TPP = 0,2 gipp/gpvAc- Der Vergleich der Diffu- 
sionskoeffizientenverläufe bei unterschiedlichen Temperaturen zeigt, dass der 
Einfluss der Weichmacherbeladung auf den Diffusionskoeffizienten mit stei- 
gender Temperatur sinkt. Die Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten des 
Weichmachers von der Temperatur ist von ähnlicher Größenordnung in dem 
untersuchten Bereich. So steigt der Diffusionskoeffizient bei einer Weich- 
macherbeladung von X TPP = 0,1 gipp/gpvAc von D TPP PV ao = 1,8*1 0 -17 m 2 /s bei ei- 
ner Versuchstemperatur von 0 Probe = 40°C auf D tpp>PV ac = 7,4*1 0~ 15 m 2 /s bei 
0 probe = 73°C. Vergleicht man die Abhängigkeit der Diffusionskoeffizienten bei 
unterschiedlicher Weichmacherbeladung von der Temperatur, lässt sich der 
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Trend erkennen, dass der Einfluss der Temperatur auf den Diffusionskoeffizien- 
ten des Weichmachers im Polymersystem mit steigender Weichmacherbeladung 
sinkt. Die starke Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten des 
Weichmachers erklärt auch die signifikante Zunahme der Versuchsdauer der 
Langzeitversuche bei sinkenden Versuchstemperaturen. So wurde die Untersu- 
chung des Ausgleichsvorgangs bei der geringsten Versuchtemperatur von 
£1 Probe = 40° C nach mehr als drei Monaten abgebrochen. In dieser Zeit konnte 
aufgrund der niedrigen Mobilität des Weichmachers der Beladungsgradient in 
der Beschichtung nicht vollständig ausgeglichen werden. Den Vergleich der 
gemessenen und gerechneten Weichmacherbeladungsprofile bei dieser niedrigen 
Versuchtemperatur zeigt Abb. A 37 im Anhang. Die aus den Langzeitversuchen 
bei verschiedenen Temperaturen ermittelten Parameter a, b und c für die Be- 
schreibung der Diffusionskoeffizientenverläufe durch Gleichung (4.26) sind ta- 
bellarisch in Abb. A 38 im Anhang aufgeführt. 

Im Gegensatz zu den Versuchen mit dem Stoffsystem PVAc-TPP konnten 
die gemessenen Ausgleichvorgänge der Weichmacherbeladung im Stoffsystem 
TAC-TPP durch die Simulationsrechnungen nicht zufriedenstellend dargestellt 
werden. Dies verdeutlicht der in Abb. 5. 15 gezeigte Vergleich zwischen gemes- 
senen und berechneten Weichmacherbeladungsprofilen während des Aus- 
gleichsvorgangs der Weichmacherbeladung bei einer Versuchstemperatur von 
'd’Probe = 100°C. Während die Simulation die gemessenen Weichmacherbela- 
dungsprofile in der unteren Hälfte (Position 0-35 pm) des Polymerfilms mit 
akzeptabeler Präzision beschreibt, ist die Darstellung der gemessenen Bela- 
dungsverläufe in der oberen Hälfte nicht zufriedenstellend. Die steil ansteigende 
Flanke der Weichmacherbeladung zwischen dem Beladungsmimmum und der 
Filmoberfläche wird von den berechneten Verläufen zu schnell geglättet. Dies 
kann durch eine deutliche Verringerung des Diffusionskoeffizienten des 
Weichmachers verhindert werden. Allerdings kann mit den geringeren Diffusi- 
onskoeffizienten der Verlauf des Weichmacherbeladungsprofils unterhalb des 
Beladungsmimmums nicht korrekt beschrieben werden. Der Ausgleichsprozess 
wird in diesem Bereich wesentlich langsamer vorausgesagt als er in Wirklichkeit 
stattfmdet. Der Diffusionskoeffizientenverlauf, der für die Berechnung der in 
Abb. 5.15 gezeigten Weichmacherbeladungsprofile verwendet wurde, ist ein 
Kompromiss, um die gemessenen Beladungsprofile im kompletten Film best- 
möglich zu beschreiben. Das Problem bei der Anpassung der gerechneten an die 
gemessenen Weichmacherbeladungsprofile trat bei den Auswertungen aller 
Langzeitversuche bei erhöhten Temperaturen mit dem Stoffsystems TAC-TPP 
im untersuchten Temperaturbereich von 0 = 100 bis 130°C auf. Mögliche Ursa- 
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chen, die diese Probleme bei der Beschreibung des Stofftransportes in diesem 
Stoffsystem verursachen können, werden in Kapitel 5.3.1 diskutiert. 



Abb. 5.15: Vergleich gemessener (Punkte) lind gerechneter (Linien) Weichmacherbe- 
lad ungsproßle zu verschiedenen Zeitpunkten des Ausgleichsprozesses in einem TAC- 
TPP-Film bei <9 Pro be = 100°C und einer mittleren Weichmacherbeladung von 
X T pp 0 = 0,17 gppp/gTAC- 

Für das Stoffsystem PVAc-TPP konnte der Ansatz, den Diffusionskoeffi- 
zienten verlauf eines schwer flüchtigen Additivs in einer Polymerprobe durch 
Anpassung von gerechneten an experimentell ermittelte Ausgleichsprozesse 
umgesetzt werden. Mit Hilfe der IMRS-Messtechmk konnten die Weichmacher- 
beladungsprofile in den Polymerschichten während der Langzeitversuche bei 
erhöhter Temperatur mit hoher Präzision gemessen werden. Diese Daten bilde- 
ten die Grundlage für eine modellhafte Beschreibung des Ausgleichsprozesses 
und eröffneten die Möglichkeit, Diffusionskoeffizientenverläufe des schwer 
flüchtigen Additivs zu bestimmen. Der Vergleich zwischen den gerechneten und 
gemessenen Weichmacherbeladungsprofilen zu verschiedenen Zeitpunkten des 
Ausgleichsprozesses zeigt, dass durch das beschriebene Vorgehen der Diffusi- 
onskoeffizienten verlauf des Weichmachers mit hoher Genauigkeit bestimmt 
werden kann. Die ermittelten Diffusionskoeffizientenverläufe bei unterschiedli- 
chen Temperaturen sollen dazu verwendet werden, den Diffusionskoeffizienten 
als Funktion der Temperatur zu beschreiben. Die dabei angewendeten Forma- 
lismen und Vorgehensweisen sind im anschließenden Kapitel detailliert be- 
schrieben. 
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5.2.2 Temperaturabhängigkeit der Diffusionskoeffizienten 

Ziel dieses Kapitels ist, mit Hilfe des in Kapitel 4.3.2 beschriebenen WLF- 
Formalismus den Diffusionskoeffizienten des Weichmachers in den Polymer- 
proben als Funktion der Temperatur zu beschreiben. Dabei sollen die bei unter- 
schiedlichen Temperaturen ermittelten Diffusionskoeffizienten Verläufe dazu 
dienen, die Gültigkeit und Genauigkeit des WLF -Formalismus im untersuchten 
Temperaturbereich zu überprüfen. Wenn die Abhängigkeit des Diffusionskoeffi- 
zienten von der Temperatur im experimentell zugänglichen Temperaturbereich 
von der WLF-Funktion mit hinreichender Genauigkeit beschrieben werden 
kann, sollte eine Extrapolation der Diffusionskoeffizienten zu niedrigeren Tem- 
peraturen (h p r obe = 20 - 30°C) möglich sein. Wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben, ist 
es aufgrund der geringen Dynamik in den Polymersystemen bei diesen niedrigen 
Temperaturen nicht möglich, den Ausgleichsprozess der Weichmacher gradien- 
ten zu beobachten und somit die Diffusionskoeffizientenverläufe zu bestimmen. 
Da aber die Beharrungstemperatur der Polymerbeschichtungen bei Trock- 
nungsprozessen in diesem Temperaturbereichhegen, ist die Mobilität des 
Weichmachers bei diesen Bedingungen von besonderem Interesse. 

Um dieses Ziel zu erreichen, soll zunächst der Diffusionskoeffizientenver- 
lauf des Weichmachers mit Hilfe des WLF-Formahsmus als Funktion der Tem- 
peratur dargestellt werden. Dazu wird die modifizierte WLF-Gleichung (4.35) 
nach D TPP p VAc (Tg) (Fick 'scher Diffusionskoeffizient des Weichmachers bei Glas- 
übergangstemperatur T g ) aufgelöst. Mit der so erhaltenen Gleichung (5.3) und 
einem bei der Temperatur T ermittelten Diffusionskoeffizientenverlauf 
Dtpp,pvac(t> = f(Xppp) kann der Diffusionskoeffizientenverlauf bei Glasüber- 
gangstemperatur D TP pp VAc (Tg ) =f(Xjp P ) des Polymersystems berechnet werden. 

K-cf (T-T g ) 

n — n . ZtL.in c 2 +( §T r D (5-3) 

^TPP,PVAc(T g ) ~ ^TPP ,PVAc(T) j, 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich die Glasübergangstemperatur in 
der Polymerbeschichtung je nach lokaler Zusammensetzung ändert. Dies hat zur 
Folge, dass die Weichmacherbeladungsprofile in den untersuchten Polymerfil- 
men auch Profile der lokalen Glasübergangstemperatur hervorrufen. Bei der Be- 
rechnung des Diffusionskoeffizientenverlaufs bei Glasübergangstemperatur wird 
daher in Gleichung (5.3) die Abhängigkeit der Glasübergangstemperatur von der 
Weichmacherbeladung T g = f(X TPP ) mit Hilfe von Gleichung (A 21) berücksich- 
tigt. Für das Stoffsystem PVAc-TPP wurde für die Berechnung des Diffusions- 
koeffizientenverlaufs bei Glasübergangstemperatur der bei T Pro be = 56°C ermit- 
telte Diffusionskoeffizienten verlauf verwendet. Mit dem so ermittelten Verlauf 
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und der modifizierten WLF-Gleichung (4.35) kann der Diffusionskoeffizienten- 
verlauf des Weichmachers bei anderen Temperaturen berechnet werden. Um die 
Anwendbarkeit der modifizierten WLF-Gleichung auf das untersuchte Stoffsys- 
tem zu überprüfen, wurden zunächst die Diffusionskoeffizientenverläufe bei den 
anderen Versuchstemperaturen berechnet. Dadurch konnten die berechneten 
Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers mit den, bei T Probe = 40, 47, 
63 und 73°C experimentell ermittelten Werten verglichen werden. Der Ver- 
gleich zwischen den berechneten und den an die gemessenen Ausgleichsvorgän- 
ge angepassten Diffusionskoeffizientenverläufen ist in Abb. 5.16 dargestellt. 



X T pp [9 tpp^9 PVAcl 


Abb. 5.16: Vergleich experimentell ermittelter (Punkte) lind mit der modifizierten 
WLF-Gleichung (4.35) berechneter (Linien) Diffusionskoeffizientenverläufe des 
Weichmachers für das Stoffsystem PVAc-TPP. Grundlage der Berechnung der Tempe- 
raturabhängigkeit ist der bei <9 Pro b e = 56°C ermittelte Diffusionskoeffizientenverlauf. 

Wie man erkennen kann, lassen sich die experimentell ermittelten Diffusionsko- 
effizienten Verläufe im untersuchten Temperaturbereich mit hoher Genauigkeit 
mit der modifizierten WLF-Gleichung beschreiben. Da die Temperaturabhän- 
gigkeit der Diffusionskoeffizientenverläufe ca. 20°C oberhalb und unterhalb der 
Referenztemperatur von 0 Probe = 56°C mit hoher Genauigkeit wiedergegeben 
werden kann, wird angenommen, dass mit dieser Gleichung Extrapolationen von 
Diffusionskoeffizientenverläufen zu Temperaturen unterhalb des experimentell 
zugänglichen Temperaturbereiches möglich sind. 
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Mit den aus den Langzeitversuchen bei erhöhten Temperaturen ermittel- 
ten Diffusionskoeffizient enverläufen des Weichmachers und der modifizierten 
WLF-Gleichung konnte die Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizien- 
ten im untersuchten Temperaturbereich quantifiziert und die Anwendbarkeit des 
WLF-Formalismus auf das Stoffsystem überprüft werden. Wegen der genauen 
Vorhersagbarkeit der experimentell ermittelten Diffusionskoeffizientenverläufe 
durch die modifizierte WLF -Gleichung nn untersuchten Temperaturbereich 
kann auch von einer zuverlässigen Extrapolation des Diffusionskoeffizienten 
unterhalb des experimentell zugänglichen Temperaturbereiches ausgegangen 
werden. Durch dieses Vorgehen wurde die Möglichkeit geschaffen, Aussagen 
über die Mobilität des Weichmachers für das Stoffsystem PVAc-TPP bei Tem- 
peraturen treffen zu können, die für Trocknungsprozesse relevant sind. Die mit 
Hilfe des WLF-Formalismus extrapolierten Diffusionskoeffizienten sind in Ka- 
pitel 5.5 bei der Diskussion der Einflussgrößen auf den Diffusionskoeffizienten- 
verlauf des Weichmachers dargestellt. 

5.3 Ergebnisse der Wiederbefeuchtungsversuche 

Der qualitative Vergleich der Ergebnisse, der in Kapitel 3.3.3 vorgestellten 
Wiederbefeuchtungsversuche, zeigt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen 
der Lösemittelbeladung und der Mobilität des Weichmachers in den untersuch- 
ten Polymerbeschichtungen. Die experimentellen Daten sollen in diesem Kapitel 
dazu verwendet werden, diesen Einfluss zu quantifizieren und die Diffusionsko- 
effizientenverläufe des Weichmachers in den untersuchten Stoffsystemen zu 
bestimmen. Dabei ist die Vorgehensweise ähnlich wie in Kapitel 5.2. Der Diffu- 
sionskoeffizientenverlauf des Weichmachers soll durch Anpassung von gerech- 
neten an gemessene Weichmacherbeladungsprofile während des Ausgleichspro- 
zesses des Weichmacher gradienten in einer Polymerprobe bestimmt werden. 
Die so ermittelten Diffusionskoeffizienten des Weichmachers bei unterschiedli- 
chen Lösemittelbeladungen werden dann in einem zweiten Schritt dazu verwen- 
det, eine empirische Gleichung zu entwickeln, die den Diffusionskoeffizienten- 
verlauf des Weichmachers als Funktion der Lösemittel- und Weichmacherbela- 
dung ausdrückt. 

5.3.1 Auswertung der Wiederbefeuchtungsversuche 

Bei der Auswertung der experimentellen Daten der Wiederbefeuchtungsversu- 
che wird erneut nach dem Prinzip vorgegangen, den Diffusionskoeffizienten des 
Weichmachers in Polymerlösungen sowie dessen Abhängigkeit von der Löse- 
mittelbeladung durch Anpassung von gerechneten an gemessene Weichmacher- 
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beladungsprofile während des Ausgleichsprozesses zu bestimmen. Im Unter- 
schied zur Auswertung der Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur (Kapitel 
5.2) findet der Ausgleich des Weichmacher gradienten bei den Wiederbefeuch- 
tungsversuchen in einer ternären Polymerlösung statt. Allerdings wird für die 
Bestimmung des Diffusionskoeffizienten nur der Zeitraum des Ausgleichspro- 
zesses der Weichmacherbeladung berücksichtigt, in dem bereits eine konstante 
Lösemittelbeladung (Gleichgewichtsbeladung) in der Probe vorherrscht. Da- 
durch können wie in Kapitel 4.4.1 beschrieben, Polymer und Lösemittel als eine 
Komponente behandelt werden. Das ternäre Stoffsystem lässt sich so auf ein 
quasibinäres System reduzieren. In Abb. 5.17 sind die gemessenen Weich- 
macherbeladungsprofile beispielhaft für das Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP bei 
T Probe = 20° C und einer Methylenchloridbeladung von X Me ci = 0,26 gMeci/gpvAc 
mit den Simulationsergebnissen verglichen. 



Abb. 5.17: Vergleich gemessener (Punkte) und gerechneter ( Linien ) Weichmacherb e- 
ladungsprofile zu verschiedenen Zeitpunkten des Ausgleichsprozesses in einem PVAc- 
MeCl-TPP -Film bei 3p ro be = 20°C und einer MeCl-BeladungXMeCi = 0,26 gMec/gpvAc- 

Die gute Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung zeigt, dass durch 
das beschnebene Vorgehen die Stofftransportvorgänge in der Polymerbeschich- 
tung gut durch die Simulation beschrieben werden können. Die in der Legende 
angegebenen Parameter a, b und c wurden durch Anpassung der gerechneten an 
die gemessenen Weichmacherbeladungsprofile bestimmt und beschreiben nach 
Gleichung (4.26) den Diffusionskoeffizientenverlauf des Weichmachers als 
Funktion der Weichmacherbeladung bei der in diesem Versuch herrschenden 
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Methylenchloridbeladung von X Me ci = 0,26 gMeci/gpvAc- Bei geringeren Lösemit- 
telbeladungen der Proben, die eine deutliche Verlangsamung des Ausgleichs- 
prozesses bewirken (Kapitel 3.3.3), lassen sich die Weichmacherbeladungsprofi- 
le ebenfalls modellhaft beschreiben. Abb. 5. 18 zeigt dazu den Vergleich des ge- 
rechneten und gemessenen Ausgleichsprozess eines Wiederbefeuchtungsver- 
suchs bei einer Lösemittelbeladung des Polymers von X MeC1 = 0,12 gMeci/gpvAc 
zeigt. Der Weichmacherstoff ström ist bei diesen Versuchsbedmgungen so ge- 
ring, dass der Versuch nach ca. einem Tag abgebrochen wurde. 



Abb. 5.18: Vergleich gemessener (Punkte) und gerechneter ( Linien ) Weichmacherb e- 
ladungsproßle zu verschiedenen Zeitpunkten des Ausgleichsprozesses in einem PVAc- 
MeCl-TPP -Film bei 3p ro b e =20°C und einer MeCl-Beladung X MeC i = 0,12 gMec/gpvAc- 

Der Einfluss der Lösemittelbeladung auf den Diffusionskoeffizientenver- 
lauf des Weichmachers in der Polymerlösung ist in Abb. 5.19 gezeigt. In dem 
Diagramm sind die durch Auswertung der einzelnen Wiederbefeuchtungsversu- 
che bei unterschiedlicher Methylenchloridbeladung bestimmten Diffusionskoef- 
fizientenverläufe des Weichmachers gegen die Weichmacherbeladung aufgetra- 
gen. Die Versuche wurden alle bei £t Plobe = 20°C und mit Proben, die eine durch- 
schnittliche Weichmacherbeladung von 8 % aufwiesen, durchgeführt. Die dar- 
gestellten Verläufe des Diffusionskoeffizienten verdeutlichen zwei interessante 
Aspekte. Erstens ist der Diffusionskoeffizient des Weichmachers sehr stark von 
der Lösemittelbeladung in der Polymerbeschichtung abhängig. In dem unter- 
suchten Lösemittelbeladungsbereich von X MeC i = 0,42 bis 0,12 g Me ci/gpvAc ver- 
ringert sich der Diffusionskoeffizient des Weichmachers D TPPiPV Ac-Meci von 
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2,3- 1CT 12 auf 4,2-1 Cf 16 trr/s für den Grenzfall X TPP ^ 0 g TPP /g PVAc und für 
Xtpp = 0,2 gTPp/gpvAc v °n DTpp,pvAc-Meci = 6,8-10 1_ auf 1,2-10 14 m"/s. 



Abb. 5.19: Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers TPP in dem Stoffsystem 
PVAc-TPP-MeCl bei unterschiedlichen Methylenchloridbeladungen als Funktion der 
Weichmacherbeladung bei Sp ro b e — 2 0°C. 

Zweitens kann man an den Diffusionskoeffizientenverläufen eine deutliche Ver- 
ringerung des Einflusses der Weichmacherbeladung auf den Diffusionskoeffi- 
zienten mit zunehmender Lösemittelbeladung erkennen. So ändert sich bei einer 
Lösemittelbeladung von X MeC i = 0,12 gMeckgpvAc der Diffusionskoeffizient in 
dem Weichmacherbel adungsmtervall von X TPP = 0 bis 0,2 g TPP /g PVAo um fast 
zwei Dekaden (von D T pp,pvAc-Meci = 4,2-10' 16 auf 1 ,2- 10" 14 m 2 /s). Bei einer Löse- 
mittelbeladung von X MeC i = 0,42 g Me ci/gpvAc ist in dem untersuchten Weich- 
macherbeladungsbereich eine deutlich geringere Änderung des Diffusionskoef- 
fizienten von D TPP;PV Ac-Meci = 2,3- 10~ 12 auf 6,8- 10" 12 m 2 /s zu beobachten. 

Sehr ähnlich verhält sich der Diffusionskoeffizientenverlauf des Weich- 
machers, wenn Methanol an Stelle von Methylenchlorid als Lösemittel in den 
Wiederbefeuchtungsversucen eingesetzt wird. Exemplarisch sind für das Stoff- 
system PVAc-MeOH-TPP in Abb. A 39 im Anhang die gemessenen und ge- 
rechneten Weichmacherbeladungsprofile während des Ausgleichsprozesses des 
Weichmachergradienten in der Polymerbeschichtung bei 0 Probe = 20° C und einer 
Methanolbeladung von X Mc oh = 0,01 gMeci/gpvAc verglichen. Die ermittelten Dif- 
fusionskoeffizientenverläufe bei unterschiedlichen Methanolbeladungen sind in 
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Abb. 5.20 gegen die Weichmacherbeladung aufgetragen. Auch bei diesem Stoff- 
system existiert eine deutliche Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten des 
Weichmachers (um mehrere Dekaden) von der Lösemittelbeladung. 



Abb. 5.20: Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers TPP in dem Stoff System 
PVAc-TPP-MeOH bei unterschiedlichen Methanolbeladungen als Funktion der 
Weichmacherbeladung bei <9 Pro b e =20°C. 

Weiterhin ist auch bei Methanol als Lösemittel zu erkennen, wie der Einfluss 
der Weichmacherbeladung auf den Diffusionskoeffizientenverlauf des Weich- 
machers mit steigender Lösemittelbeladung abnimmt. Die Parameter a, b und c, 
die die Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers als Funktion der 
Weichmacherbeladung in den untersuchten Stoffsystemen beschreiben, sind für 
die durchgeführten Wiederbefeuchtungsversuche im Anhang in Kapitel A 20 bis 
A 22 tabellarisch aufgehstet. 

5.3.2 Beschreibung des Weichmacherdiffusionskoeffizientenverlaufs 

Um den Diffusionskoeffizientenverlauf des Weichmachers als Funktion der Lö- 
semittel- und Weichmacherbeladung zu beschreiben, soll ähnlich wie in Kapitel 

5.1.3 vorgegangen werden. Dafür muss aus der in Abb. 5.19 dargestellten Kur- 
venschar, die die Diffusionskoeffizientenverläufe bei unterschiedlichen Löse- 
mittelbeladungen als Funktion der Weichmacherbeladung beschreibt, eine Kur- 
venschar erstellt werden, welche die Diffusionskoeffizientenverläufe bei unter- 
schiedlichen Weichmacherbeladungen als Funktion der Lösemittelbeladung 
wiedergibt. Um so eine Darstellung zu erhalten, werden aus den Versuchsdaten 
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der durchgeführten Wiederbefeuchtungsversuche die Diffusionskoeffizienten 
des Weichmachers bei Weichmacherbeladungen von X TPP = 0, 0,05, 0,1 und 
0,15 gTPp/gpvAc und den fünf unterschiedlichen Lösemittelbeladungen in den Po- 
lymerproben ennittelt. Die so ausgewählten Diffusionskoeffizienten des Weich- 
machers werden gegen die jeweilige Lösemittelbeladung aufgetragen. Dies ist in 
Abb. 5.21 dargestellt. Durch dieses Vorgehen erhält man aus den Ergebnissen 
der Wiederbefeuchtungsversuche eine Kurvenschar, welche die Diffusionskoef- 
fizientenverläufe des Weichmachers für unterschiedliche Weichmacherbeladun- 
gen als Funktion der Lösemittelbeladungen beschreibt. 



X|VleCI [9MeC|/9pVAcl 

Abb. 5.21 : Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers TPP als Funktion der 
Lösemittelbeladung bei & Pro b e = 20°C. Die eingetragenen Verläufe entsprechen unter- 
schiedlichen Weichmacherbeladungen vonXjpp = 0 bis 0,15 gppp/gpvAc- 

Für eine vollständige Beschreibung der Diffusionskoeffizientenverläufe 
fehlen allerdings Diffusionsdaten bei sehr geringen Lösmittelbeladungen, also 
für den Lösemittelbeladungsbereich, in dem die Wiederbefeuchtungsversuche 
aufgrund der langsamen Ausgleichsbewegung kaum noch durchführbar sind. 
Aus diesem Grund sind in dem Diagramm zusätzlich zu den Diffusionsdaten aus 
den Wiederbefeuchtungsversuchen auch noch Diffusionskoeffizienten des 
Weichmachers bei einer Lösemittelbeladung von X Me ci = 0 gMeci/gpvAc eingetra- 
gen. Diese Diffusionskoeffizienten wurden aus den Ergebnissen der Langzeit- 
versuche bei erhöhter Temperatur ennittelt. Dabei wurden, wie in Kapitel 5.1 
beschrieben, die bei höheren Temperaturen ermittelten Diffusionskoeffizienten- 
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Verläufe des binären Stoffsystems PVAc-TPP auf 0 Probe = 20°C extrapoliert. Mit 
den experimentell ermittelten Diffusionskoeffizienten aus den Langzeitversu- 
chen bei erhöhter Temperatur und den Wiederbefeuchtungsversuchen kann der 
Diffusionskoeffizientenverlauf des Weichmachers bei unterschiedlichen Weich- 
macherbeladungen als Funktion der Lösemittelbeladung dargestellt werden. 
Durch diese Darstellung (Abb. 5.21) ist der Einfluss der Lösemittelbeladung auf 
die Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten des Weichmachers von der 
Weichmacherbeladung gut zu erkennen. Bei geringen Lösemittelbeladungen 
(Grenzfall X MeC i — > 0) ist der Einfluss der Weichmacherbeladung auf den 
Weichmacherdiffusionskoeffizienten sehr groß. Im betrachteten Weichmacher- 
beladungsbereich von X TPP = 0 bis 0,15 gipp/gpvAc unterscheiden sich die Diffu- 
sionskoeffizienten um mehr als vier Dekaden. Mit zunehmender Lösemittelbe- 
ladung im Polymersystem nimmt der Einfluss der Weichmacherbeladung auf 
den Diffusionskoeffizienten sehr stark ab. Bei hohen Lösemittelbeladungen ist 
die Weichmacherbeladung des Polymersystems kaum noch von Bedeutung für 
den Diffusionskoeffizienten des Weichmachers. Um den Diffusionskoeffizien- 
ten des Weichmachers als Funktion der Lösemittel- und Weichmacherbeladung 
auszudrücken, werden in einem ersten Schritt die Diffusionskoeffizientenverläu- 
fe des Weichmachers bei unterschiedlichen Weichmacherbeladungen unter 
Verwendung von Gleichung (4.26) als Funktion der Lösemittelbeladung darge- 
stellt. Dabei werden die Parameter a , b und c, die die Diffusionskoeffizienten- 
verläufe beschreiben, durch Anpassung an die experimentellen Diffusionsdaten 
bestimmt. Durch dieses Vorgehen erhält man für jede Weichmacherbeladung 
eine Funktion D TPPj pvAc-Meci = f(a,b,c,X MeC i) und einen Parametersatz von a, b 
und c. In Abb. 5.21 sind die so ermittelten Diffusionskoeffizienten Verläufe ein- 
getragen. Wie man in dieser Darstellung erkennen kann, lassen sich die experi- 
mentellen Daten gut mit Gleichung (4.26) und den jeweiligen Parametern be- 
schreiben. In den Kapiteln A 20 und A 21 im Anhang sind die ermittelten Para- 
meter für die untersuchten Stoffsysteme aufgelistet. Analog der Vorgehensweise 
bei der Beschreibung des Lösemitteldiffusionskoeffizienten als Funktion der 
Lösemittel- und Weichmacherbeladung wird nun versucht, den Verlauf der Pa- 
rameter a, b und c als Funktion der Weichmacherbeladung darzustellen. Dafür 
sind in Abb. 5.22 die ermittelten Parameter gegen die jeweilige Weichmacherbe- 
ladung aufgetragen. Durch die Parameterreihen wird jeweils ein Polynom zwei- 
ter Ordnung als Regressionskurve gelegt. Wie die Abbildung zeigt, ist die Dar- 
stellung der Verläufe der Parameter durch die Regressionskurven mit hoher Ge- 
nauigkeit möglich. 
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Abb. 5.22: Bestimmung der Polynome der Parameter a, b lind c als Funktion der 
Weichmacherbeladung für die Beschreibung der Diffusionskoeffizientenverläufe von 
TPP im Stoff System PVAc-MeCl-TPP bei <9 Probe = 20°C. 

Durch dieses Vorgehen erhält man jeweils eine Funktion (Gleichung (5.1)), die 
den Parameterverlauf in Abhängigkeit der Weichmacherbeladung beschreibt. 
Werden die Parameter a , b und c im allgemeinen exponentiellen Ansatz (Glei- 
chung (4.26)), der den Diffusionskoeffi z ienten verlauf des Weichmachers als 
Funktion der Lösemittelbeladung darstellt, durch diese drei Polynome ersetzt, 
lässt sich der Diffusionskoeffizientenverlauf des Weichmachers durch folgende 
Gleichung beschreiben: 
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(5.4) 


Diese Gleichung ist eine empirische Funktion, welche die Abhängigkeit des Dif- 
fusionskoeffizienten des Weichmachers in einer ternären Polymerlösung sowohl 
von der Lösemittel- als auch von der Weichmacherbeladung ausdrückt. Um die 
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Genauigkeit dieser Gleichung zu demonstrieren, sind in Abb. 5.23 die mit dieser 
Gleichung berechneten Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers mit 
den Verläufen verglichen, die durch Anpassung an die experimentellen Daten 
ermittelt wurden. Der Vergleich zeigt, dass sich die experimentell ermittelten 
Diffusionskoeffizienten Verläufe mit hoher Genauigkeit durch Gleichung (5.4) 
darstellen lassen. 



X|VleCI [9n/leC|/9pVAc] 

Abb. 5.23: Vergleich zwischen den Diffusionskoeffizientenverläufen von TPP im Stoff- 
system PVA-MeCl-TPP , die durch Anpassung an Trocknungsversuche bestimmt wur- 
den (Linien), und den mit Gleichung (5.4) berechneten (Punkte) bei 3 Pro b e = 20°C. 

Die experimentellen Ergebnisse der Wiederbefeuchtungsversuche, die mit 
dem Lösemittel Methanol an Stelle von Methylenchlond durchgeführt wurden, 
sind mit Hilfe des vorgestellten Vorgehens ausgewertet und die Parameter a, b 
und c der Gleichung (4.26) sowie die Polynome für die Beschreibung der Para- 
meter in Gleichung (5.4) bestimmt worden. Die entsprechenden Diagramme 
sind im Anhang A 18 dargestellt. Auch für dieses Stoffsystem konnte mit Hilfe 
der experimentellen Daten und der beschriebenen Auswertung eine empirische 
Funktion ermittelt werden, die den Diffusionskoeffizientenverlauf des Weich- 
machers in Abhängigkeit der Lösemittel- und Weichmacherbeladung beschreibt. 

In Abb. 5.24 sind die so berechneten und durch Anpassung an die experi- 
mentellen Daten ermittelten Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers 
in dem Stoffsystem PVAc-MeOH-TPP bei einer Temperatur von 0 Probe = 20°C 
dargestellt. Der Vergleich zeigt, dass auch bei diesem Stoffsystem die expen- 
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mentell bestimmten Diffusionskoeffizientenverläufe sehr gut dureh die empiri- 
sche Funktion mit den ermittelten Polynomen beschrieben werden können. 



Abb. 5.24: Vergleich zwischen den Diffusionskoeffizientenverläufen von TPP im Stoff- 
system PVAc-MeOH-TPP, die durch Anpassung an Trocknungsversuche bestimmt 
wurden (Linien), und den mit Gleichung (5.4) berechneten (Punkte) bei 1 9 Pro j )e — 20°C. 

Mit dieser Methode sind auch die Ergebnisse der Wiederbefeuchtungsversuche 
ausgewertet worden, die mit dem Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP bei einer Tem- 
peratur von d p ro be = 30°C durchgeführt worden sind. Auch für diese Versuchs- 
bedmgungen konnte em Parametersatz bestimmt werden, mit dem sich die er- 
mittelten Diffusionskoeffizientenverläufe durch die empirische Gleichung mit 
hoher Genauigkeit wiedergeben lassen (Kapitel A 19 im Anhang). 

In der Tabelle in Abb. 5.25 sind für die untersuchten Stoffsysteme die er- 
mittelten Konstanten k u k 2 und k 3 , die in der empirischen Gleichung (5.4) die 
Parameter a , b und c beschreiben, aufgelistet. Die angegebenen Konstanten sind 
zunächst nur innerhalb der untersuchten Beladungsbereiche (X TPP = 0 - 
0, 1 5 gTPp/ gpVAc, X M eCl = 0 - 0,42 gMeCl/ gpVAc, XjyieOH = 0 - 0,16 gMeOll/ gPVAc) gül- 
tig. Ob mit diesen Daten auch die Weichmacherldiffusionskoeffizientenverläufe 
bei höheren Weichmacher bzw. Lösemittelbeladungen beschrieben werden kann 
wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht überprüft. 
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Stofsystem 

»Probe [°C] 

Parameter 

ki 

k 2 

k 3 

PVAc- 

MeCl-TPP 

20 

a 

301,3 

-117,7 

54,13 

b 

1400,0 

-686,0 

217,20 

c 

75,0 

-33,2 

10,55 

30 

a 

189,3 

-79,6 

47,27 

b 

4200,0 

-1530,0 

254,00 

c 

175,5 

-65,1 

11,83 

PVAc- 

MeOH-TPP 

20 

a 

301,3 

-117,7 

54,13 

b 

4300,0 

-1683,0 

541,40 

c 

195,0 

-77,4 

24,03 


Abb. 5.25: Übersicht über die ermittelten Konstanten k } , k 2 lind k 3 die eingesetzt in 
Gleichung (5.4), den Diffusionskoeffizientenverlauf von TPP in PVAc-MeCl- bzw. 
PJAc-MeOH-Lösungen bei <9 Pro b e = 20°C beschreiben. 

Die Bestimmung der Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers 
im Stoffsystem TAC-MeCl-TPP und dessen Abhängigkeit von der Lösemittel- 
beladung verlief nicht zufriedenstellend. Für dieses Stoffsystem ließen sich die 
experimentell bestimmten Weichmacherbeladungsprofile während des Aus- 
gleichsprozesses nicht zufriedenstellend durch Simulationsrechnungen beschrei- 
ben. Dies ist beispielhaft in Abb. 5.26 dargestellt. In dem Diagramm sind die 
experimentell bestimmten Weichmacherbeladungsprofile zu verschiedenen 
Zeitpunkten während des Ausgleichsprozesses bei einer Methylenchloridbela- 
dung von XMeci = 0,17 gMeci/gTAc und einer Versuchstemperatur von 
0 Probe = 20° C dargestellt. Zusätzlich zu den experimentellen Daten sind auch die 
berechneten Weichmacherbeladungsprofile eingetragen. In der Legende sind die 
Parameter a, b und c angegeben, die nach mehreren Iterationsschritten die best- 
mögliche Beschreibung der experimentellen Daten ergaben. Wie man allerdings 
an dem Vergleich zwischen den gemessenen und gerechneten Weichmacherbe- 
ladungsprofilen erkennen kann, weichen die beiden Verläufe - vor allem im 
oberflächennahen Bereich zwischen 60 und 80 pm - voneinander ab. Mit dem 
angegebenen Diffusionskoeffizientenverlauf wird die steil ansteigende Flanke 
der gemessenen Weichmacherbeladungsprofile von der Simulation zu schnell 
geglättet. Um den schnellen Ausgleich in diesem Bereich zu verlangsamen, 
müsste ein deutlich geringerer Diffusionskoeffizient für die Snnulationsrech- 
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nung verwendet werden. Dies hat allerdings zur Konsequenz, dass der simulierte 
Ausgleichsprozess im unteren Bereich des Films (0 bis 30 qm) deutlich langsa- 
mer abläuft als es die experimentellen Daten belegen. 



Abb. 5.26: \ T ergleich gemessener (Punkte) und gerechneter (Linien) Weichmacherbe- 
lad ungsprofile zu verschiedenen Zeiten des Ausgleichsprozesses in einem TAC-MeCl- 
TPP-Film bei einer Lösemittelbeladung vonX MeC i = 0,12 gMec/gpvAc und 
’Oprobe = 2 0°C. 

Weil bei diesem Stoffsystem keine zufriedenstellende Anpassung der gerechne- 
ten an die gemessenen Ausgleichsprofile möglich war, ist die Genauigkeit der 
ermittelten Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers in TAC- 
Lösungen nicht mit den Ergebnissen der PVAc-Lösungen zu vergleichen. Aus 
diesem Grund erschien es nicht sinnvoll, mit der beschriebenen Methode Para- 
metersätze für Gleichung (5.4) anzupassen, um den Diffusionskoeffizienten ver- 
lauf des Weichmachers in diesem Stoffsystem als Funktion der Lösemittel- und 
Weichmacherbeladung darzustellen. 

Es stellt sich daher - wie bereits in Kapitel 5.2 - die Frage, warum die 
modellhafte Beschreibung des Ausgleichsprozesses der Weichmacherbela- 
dungsgradienten im Stoffsystem TAC-MeCl-TPP nicht mit der gleichen hohen 
Übereinstimmung mit den experimentellen Daten möglich ist, wie für die unter- 
suchten PVAc-Systeme. Eine mögliche Ursache für eine unzureichende Be- 
schreibung der gemessenen Ausgleichsprozesse könnte die Numerik des Simula- 
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tionsprogramms sein. Prinzipiell wäre es möglich, dass die Simulation nicht in 
der Lage ist, die Stoffströmungen während der Ausgleichsprozesse in den TAC- 
Beschichtungen korrekt zu beschreiben. Im Gegensatz zu den PVAc-F ihnen, bei 
denen die simulierten Ausgleichsprozesse gut mit den gemessenen Weich- 
macherbeladungsprofilen überemstimmen, weist die anfängliche Weichmacher- 
verteilung in den TAC -Beschichtungen eine grundlegend andere Form auf. Das 
Weichmacherbeladungsprofil im TAC-System durchläuft em Minimum unter- 
halb der Filmoberfläche. Dies hat zur Folge, dass bei einem Ausgleichsprozess 
die minimale Weichmacherbeladung im Film sowohl von einem Weichmacher- 
stoffstrom von der Filmunterseite als auch von einem Stoffstrom von der Film- 
oberseite ausgeglichen wird. Das bedeutet, dass sich die Richtung des Stoff- 
stroms und damit das Vorzeichen mit der Position im Film ändern. So eine Situ- 
ation tritt beim Ausgleichsprozess der Weichmacherbeladung in den untersuch- 
ten PVAc-Filmen nicht auf. In diesen Proben sinkt die Weichmacherbeladung 
stetig bis zur Filmoberseite ab, der Stoffstrom erfolgt nur in eine Richtung ohne 
Vorzeichenwechsel. Prinzipiell wäre es also denkbar, dass das Simulationspro- 
gramm den Ausgleichsprozess einer Weichmacherverteilung mit einem Bela- 
dungsminimum nicht korrekt beschreiben kann. Um diese Vermutung zu über- 
prüfen, wurde em Wiederbefeuchtungsversuch mit einem speziell hergestellten 
PVAc-TPP-Film durchgeführt. In dieser PVAc-Probe konnte durch em besonde- 
res Vorgehen bei der Herstellung (A 6 im Anhang) em Weichmacherbela- 
dungsmimmum realisiert werden, das den Weichmacherbeladungsprofilen der 
TAC-TPP-Filmen sehr ähnlich ist. Der Wiederbefeuchtungsversuch wurde bei 
einer Temperatur von Sp^e = 20°C mit Methylenchlorid als Lösemittel durchge- 
führt. Die gemessenen Weichmacherbeladungsprofile während des Ausgleichs- 
prozesses sind in Abb. 5.27 dargestellt. Zusätzlich zu den experimentellen Da- 
ten sind die berechneten Weichmacherbeladungsprofile eingetragen, die den si- 
mulierten Ausgleichsprozess wiedergeben. Der in der Simulationsrechnung ver- 
wendete Diffusionskoeffizientenverlauf des Weichmachers wurde durch Glei- 
chung (5.4) und die in Abb. 5.25 aufgelisteten Konstanten beschrieben, die 
unabhängmg von diesem Versuchen bestimmt wurden . Wie man anhand der 
Übereinstimmung zwischen den gemessenen und berechneten Weichmacherbe- 
ladungsprofilen erkennen kann, ist das Simulationsprogramm in der Lage, den 
Ausgleichsprozess der Weichmacherverteilung im PVAc-TPP-Film korrekt zu 
beschreiben. Der gemessene Ausgleich des Beladungsmimmums in der Filmmit- 
te sowie das Abflachen der Flanken an Ober- und Unterseite des Films werden 
durch die Simulationsrechnung gut wiedergegeben. Da sich das in Abb. 5.27 
gezeigte, ursprüngliche Weichmacherbeladungsprofil grundlegend von den 
Weichmacherbeladungsprofilen unterscheidet, die zur Anpassung der Diffusi- 
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onskoeffizienten in den Langzeittemperatur- und Wiederbefeuchtungsversuchen 
verwendet wurden, untermauern die Simulationsergebnisse die Robustheit der 
erhobenen Diffusionsdaten. Mit Hilfe der ermittelten Diffusionskoeffizienten- 
verläufe und des Simulationsprogramms können verschiedenste Weichmacher- 
stoffströme in dünnen PVAc-Beschichtungen korrekt beschrieben werden. 



Abb. 5.27: Vergleich gemessener (Punkte) und gerechneter (Linien) Weichmacher- 

beladungsprofile zu verschiedenen Zeitpunkten des Ausgleichsprozesses in einem 
PVAc-MeCl-TPP-Film bei einer Lösemittelbeladung von X MeC i = 0,15 gMec/gpvAc und 
9p ro i )e = 20°C. Der Diffusionskoeffizientenverlauf des Weichmachers wird dabei mit 
Gleichung (5.4) und den in Abb. 5.25 aufgelisteten Konstanten beschrieben, die unab- 
h ein zig von diesem Versuch bestimmt wurden. 

Somit scheidet die Numerik des Simulationsprogramms als mögliche Ursache 
für die unzureichende Übereinstimmung des berechneten mit dem gemessenen 
Weichmacherbeladungsausgleich in den TAC-TPP-MeCl-Proben aus. Als mög- 
liche Ursache für die unterschiedliche Übereinstimmung der Simulationsrech- 
nungen mit den experimentellen Daten der beiden untersuchten Polymersysteme 
könnte auch der in der Simulation verwendete Ansatz zur Beschreibung des 
Stofftransports sein. Wie in Kapitel 4.3 beschrieben, wird von einer reinen 
Fick ’ sehen Diffusion nn Polymerfilm ausgegangen. Dieser Ansatz, der zu guten 
Übereinstimmungen der Simulationsrechnungen mit den Messdaten der unter- 
suchten PVAc-Systeme führt, scheint die Stofftransportvorgänge in den TAC- 
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Systmen nicht ausreichend zu besehreiben. Dies könnte daran hegen, dass die 
Versuchstemperatur weit unterhalb der Glasübergangstemperatur der untersuch- 
ten TAC-Systeme liegt (T g ~ 140°C). In diesen Fällen stellt sich die Frage, ob 
die vorliegenden Stofftransportmechanismen durch reme Fick’ sehe Diffusion 
beschrieben werden können. In der Literatur findet man unterschiedliche Mei- 
nungen zu diesem Thema. Nach Billovits und Durning (1994) herrscht bei Stoff- 
transportvorgängen unterhalb der Glasübergangstemperatur des Polymersystems 
Nicht-Fick’sche Diffusion vor, bei der viskoelastische Relaxationsprozesse des 
Polymers berücksichtigt werden müssen. Zur Beschreibung des Stofftransports 
in diesem Bereich werden viskoelastische Modelle vorgeschlagen, welche auf 
die Theorien von Thomas (1982) und Lustig (1992) basieren. 1 Tentas und Vren- 
tas (1997) hingegen propagieren, dass die Darstellung von Stofftransportvor- 
gängen mit Hilfe einer modifizierten Freien- Volumen-Theorie zur Berechnung 
des Diffusionskoeffizientenverlaufes auch weit unterhalb der Glasübergangs- 
temperatur durch reme Fick ’sche Diffusion erfolgen kann. Es ist daher möglich, 
dass der Ausgleichvorgang des Weichmachers TPP in den TAC-Systemen bes- 
ser beschrieben werden kann, wenn als Modellansatz für den Stofftransport kei- 
ne reme Fick ’sche Diffusion vorausgesetzt wird. Entsprechende Berechnungen 
wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt, werden aber Gegenstand 
zukünftiger Forschungsprojekte sein. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aufgestellte Hypothese bestä- 
tigt werden konnte. Der Diffusionskoeffizientenverlauf des schwer flüchtigen 
Additivs TPP wurde durch Anpassung von Simulationsrechnungen an experi- 
mentell bestimmte Ausgleichsprozesse der Additivbeladung in Polymerproben 
ermittelt. Durch dieses Vorgehen konnten die Diffusionskoeffizientenverläufe 
des verwendeten Weichmachers in den Stoffsystemen PVAc-MeCl-TPP und 
PVAc-MeOH-TPP bestimmt werden. Die gute Übereinstimmung der gerechne- 
ten mit den gemessenen Weichmacherbeladungsprofilen zeigt, dass die Be- 
schreibung des ternären Stoffsystems durch em quasibinäres System möglich ist. 
Mit den ermittelten Diffusionsdaten und einem speziellen Vorgehen konnten 
Parametersätze für eine empirische Gleichung bestimmt werden, die den Diffu- 
sionskoeffizienten des Weichmachers sowohl als Funktion der Lösemittel- als 
auch der Weichmacherbeladung des Polymersystems beschreibt. Diese Funktion 
kann in zukünftigen, ternären Simulationsmodellen zur korrekten Beschreibung 
des Diffusionskoeffizientenverlaufs dienen. Für das Stoffsystem TAC-MeCl- 
TPP wurden ebenfalls Diffusionskoeffizienten des Weichmachers ermittelt, al- 
lerdings lassen sich die gemessenen Ausgleichsprozesse der Weichmacherbela- 
dung mit den im Simulationsprogramm verwendeten Stofftransportansätzen 
nicht mit zufriedenstellender Genauigkeit beschreiben. 
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5.4 Auswertung der Zweischichtversuche 

In diesem Kapitel wird die Auswertung der experimentell ermittelten Daten der 
Zweischichtversuche besprochen. Hierbei wurde nach demselben Prinzip vorge- 
gangen wie bei der Auswertung der Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur 
und der Wiederbefeuchtungsversuche: der Diffusionskoeffizient des Weichma- 
chers in den verschiedenen Polymersystemen soll durch Anpassung von gerech- 
neten an gemessene Weichmacherbeladungsprofile zu verschiedenen Zeitpunk- 
ten des Ausgleichsprozesses des Weichmacherbeladungsgradienten bestimmt 
werden. Wie bei den Wiederbefeuchtungsversuchen wird auch bei der Beschrei- 
bung des Stofftransportes das ternäre auf ein quasibmäres Stoffsystem reduziert. 
Dabei werden Lösemittel und Polymer zu einer Komponente zusammengefasst. 
Allerdings wird beim Auswertungsprozess der Diffusionskoeffizient des 
Weichmachers nicht mit Gleichung (4.26) beschrieben, die den Diffusionskoef- 
fizienten als Funktion der Weichmacherbeladung darstellt D TPPPV ac- 
L S m =/ (X TPP ). Die Ergebnisse der Wiederbefeuchtungsversuche zeigen (Abb. 
5.19 und Abb. 5.20), dass mit steigender Lösemittelbeladung der Einfluss der 
Weichmacherbeladung auf den Diffusionskoeffizientenverlauf des Weichma- 
chers stark abnimmt. Da die Zweischichtversuche bei höheren Lösemittelbela- 
dungen als die Wiederbefeuchtungsversuche durchgeführt wurden, ist davon 
auszugehen, dass die Weichmacherbeladung nur noch einen sehr geringen Ein- 
fluss auf den Diffusionskoeffizienten des Weichmachers hat. Aus diesem Grund 
wurde bei der Anpassung der gerechneten an die gemessenen Weichmacherbe- 
ladungsprofile eines Zweischichtversuches der Stofftransport des Weichmachers 
mit einem für die jeweilige (über den Film konstante) Lösemittelbeladung kon- 
stanten Diffusionskoeffizienten beschrieben. In Abb. 5.28 ist der gerechnete mit 
dem gemessenen Ausgleichsprozess der Weichmacherbeladung bei einem Zwei- 
schichtversuch verglichen, der mit dem Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP bei einer 
Temperatur von 0 Pl . obe = 15°C, einer Lösemittelbeladung von 
X Me ci = 0,54 gMeci/gpvAc und einer durchschnittlichen Weichmacherbeladung 
von X TPP 0 = 0,08 gTPp/gpvAc durchgeführt wurde. Der Vergleich zeigt, dass sich 
die gemessenen Weichmacherbeladungsprofile gut mit den Verläufen beschrei- 
ben lassen, die mit einem konstanten Diffusionskoeffizient von D TPPPV ac- 
Meci = 6,5 -IO’ 12 m 2 /s berechnet wurden. Dies bestätigt die getroffene Annahme, 
den Diffusionskoeffizienten des Weichmachers aufgrund der hohen Lösemittel- 
beladung als unabhängig von der Weichmacherbeladung zu betrachten. In Abb. 
A 5 1 im Anhang ist exemplarisch der Verlauf eines Zweischichtversuchs für das 
Stoffsystem PVAc-MeOH-TPP dargestellt. 
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Abb. 5.28: Vergleich gemessener (Punkte) und gerechneter ( Linien ) Weichmacherbe- 
ladungsprofile zu verschiedenen Zeiten des Ausgleichsprozesses in einem PVAc-MeCl- 
TPP -Film bei einer Lösemittelbeladung von X Me ci = 0,54 gMec/gpvAc un d &p ro be = 15°C 

In Abb. 5.29 sind die bestimmten Diffusionskoeffizienten des Weichma- 
chers für das Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP bei einer Temperatur von 
fl Probe = 15°C gegen die Methylenchloridbeladung aufgetragen. 
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Abb. 5.29: Mit Hilfe der Zweischichtversuche ermittelten Diffusionskoeffizienten für 
das Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP bei S Probe = 15°C und einer Weichmacherbeladung 
von X TP p * 0,08 grpp/gpvAc- 
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Im untersuchten Lösemittelbeladungsbereich von X Me ci = 0,45 bis 
0,74 gMeci/gpvAc ändert sich der Diffusionskoeffizient des Weichmachers von 
DTPP,pvAc-Meci = 2,5*10 auf 1,7*10 m /s. 

Im direkten Vergleich zum ermittelten Diffusionskoeffizientenverlauf bei 
den Wiederbefeuchtungsversuchen fällt auf, dass der Anstieg des Diffusionsko- 
effizienten Verlaufs mit zunehmender Lösemittelbeladung deutlich geringer ge- 
worden ist. Bei den Wiederbefeuchtungsversuchen wurde ein Lösemittelbela- 
dungsbereich von X Me ci = 0,12 bis 0,42 gMeci/gpvAc untersucht, also eine Verän- 
derung der Lösemittelbeladung um 0,3 gMeci/gpvAc- In diesem Bereich stieg der 
Diffusionskoeffizient des Weichmachers um etwa drei Dekaden an.Bei den 
Zweischichtversuchen wurde die Lösemittelbeladung auch um etwa 
0,3 gMeci/gpvAc verändert, was aber - aufgrund der höheren Lösemittelbeladung 
- nur zu einem Ansteigen des Diffusionskoeffizienten um ca. eine Dekade führ- 
te. Eine Darstellung des Diffusionskoeffizientenverlaufes, in der die Ergebnisse 
der Wiederbefeuchtungsversuche und der Zweischichtversuche eingetragen 
sind, ist im anschließenden Kapitel zu finden. In Abb. A 52 im Anhang sind die 
mit Hilfe der Zwei schichtversuche ermittelten Diffusionskoeffizienten tabella- 
risch aufgelistet. 

Mit den Zweischichtversuchen und den Auswertemethoden wurde eine 
Versuchstechnik vorgestellt, die es ermöglicht, Diffusionskoeffizienten von 
schwer flüchtigen Additiven bei relativ hohen Lösemittelbeladungen zu bestim- 
men. Die Untersuchungen zeigen, dass der Diffusionskoeffizient des Weichma- 
chers bei relativ hohen Lösemittelbeladungen des Gesamtsystems nur noch von 
der Lösemittelbeladung und nicht mehr vom Weichmacher gehalt abhängig ist. 
Deswegen konnte bei der Auswertung, im Gegensatz zu den Wiederbefeuch- 
tungsversuchen, der Diffusionskoeffizient des Weichmachers für den jeweils be- 
trachteten Ausgleichsversuch als konstant angenommen werden. Wie bei den 
Wiederbefeuchtungsversuchen bestätigt die gute Übereinstimmung zwischen 
gerechneten und gemessenen Ausgleichvorgängen, dass die Reduzierung des 
ternären auf em quasibinäres Stoffsystem möglich ist. 

5.5 Diffusionskoeffizientenverläufe und Einflussgrößen 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchungen zur Bestim- 
mung des Diffusionskoeffizienten zusammengefasst. Dabei werden die ermittel- 
ten Diffusionskoeffizient enverläufe des Weichmachers in den unterschiedlichen 
Polymersystemen dargestellt und diverse Einflussgrößen auf die Verläufe disku- 
tiert. 
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In Abb. 5.30 ist der mit Hilfe von Gleichung (5.4) beschrieben Diffusi- 
onskoeffizientenverlauf des Weichmachers für das Stoffsystem PVAc-MeCl- 
TPP bei einer Temperatur von 0 Plobe = 20°C und einer Weichmacherbeladung 
X T pp = 0,075 gTPp/gpvAc als Funktion der Lösemittelbeladung dargestellt. 

1 ,0E-09 
1.0E-10 
1.0E-11 
S 2 1.0E-12 
“ 1.0E-13 

o. 

£ 1.0E-14 

^ 1.0E-15 

a> 

1 1.0E-16 

< 

£ 1.0E-17 

CL 

£ 1.0E-18 

1.0E-19 
1.0E-20 
1.0E-21 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 

Lösemittelbeladung X Me ci [gMeci/gpvAc] 

Abb. 5 .30 : Diffusionskoeffizientenverlauf von TPP im Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP bei 
Sprobe = 20°C und einer Weichmacherbeladung von Xppp = 0,075 grpp/gpvAc ■ Darge- 
stellt sind sowohl die bei den Langzeitversuchen bei erhöhter Temperatur, Wiederbe- 
feuchtungsversuchen und Zweischichtversuchen bestimmten Fick’ sehen Diffusionsko- 
effizienten als auch durch NA/IR-Messungen ermittelten Selbstdiffusionskoeffizienten. 

Neben dem berechneten Verlauf sind auch die experimentell bestimmten Diffu- 
sionskoeffizienten eingetragen. In dieser Darstellung sind die unterschiedlichen 
Lösemittelbeladungsbereiche gut zu erkennen, in denen die Diffusionskoeffi- 
zienten des Weichmachers durch Auswertung der jeweiligen Versuche bestimmt 
werden konnten. Der Y- Achsenabschnitt, d.h. der Diffusionskoeffizient für den 
Grenzfall X Me ci — ► 0 gMeci/gpvAc wurde durch Langzeitversuche bei erhöhter 
Temperatur mit dem binären Stoffsystem PVAc-TPP bei höheren Temperaturen 
und anschließende Extrapolation mit Hilfe der modifizierten WLF-Gleichung 
(4.35) auf & pi^e = 20°C ermittelt. Die Kenntnis des Diffusionskoeffizienten des 
Weichmachers im binären System PVAc-TPP ist für die Beschreibung des Dif- 
fusionskoeffizientenverlaufs als Funktion der Lösemittelbeladung nach Glei- 
chung (5.4) bedeutend, da dadurch der Parameter a fixiert ist. Bei geringen Lö- 
semittelbeladungen wurde der Diffusionskoeffizient des Weichmachers durch 
Auswertung von Wiederbefeuchtungsversuchen bestimmt. Diese Versuchstech- 
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mk konnte un betrachteten Stoff System in einem Methylenchloridbeladungsbe- 
reich von X Me ci = 0,12 bis 0,42 gMeci/gpvAc eingesetzt werden. Dabei ist die unte- 
re Grenze der Lösemittelbeladung nur durch die langen Ausgleichszelten der 
Weichmachergradienten aufgrund der geringen Mobilität des Weichmachers 
bedingt. Die maximale Obergrenze der Lösemittelbeladung, bei der die Versu- 
che durchgeftihrt werden können, ist durch das Phasengleichgewicht zwischen 
Polymerprobe und Gasphase festgelegt. Für das betrachtete Stoffsystem beträgt 
die Gleichgewichtslösemittelbeladung in der Polymerprobe etwa 
X MeC i = 1 ,7 gMeci/gpvAc bei einer Methylenchloridaktivität in der Gasphase von 
a = 0,9. Wie in Kapitel 3.3.4 bereits erläutert wurde, stellt dieser Wert allerdings 
nur die theoretische Grenze für die maximal erreichbare Lösemittelbeladung in 
der Polymerprobe dar. Aufgrund der hohen Mobilität des Weichmachers, be- 
dingt durch die hohe Lösemitteikonzentration, ist der Ausgleichsprozess des 
Weichmachergradienten in der Polymerschicht schon stark fortgeschritten oder 
bereits abgeschlossen, bevor sich das sorbierte Lösemittel homogen in der Probe 
verteilt hat. Dadurch ist die Betrachtung und Auswertung der Versuche als qua- 
sibinäres Stoffsystem nicht möglich. Mit Hilfe eines Simulationsprogramms, 
welches den Stofftransport in einem ternären System beschreiben kann, wäre 
man in der Lage, den Diffusionskoeffizienten des Weichmachers auch während 
des Eindringvorgangs des Lösemittels zu beschreiben. Die Diffusionskoeffizien- 
ten im Lösemittelbeladungsbereich oberhalb der Gleichgewichtslösemittelbela- 
dung wurden mit Hilfe der Zweischichtversuche bestimmt. Die in Abb. 5.30 
eingetragenen Diffusionskoeffizienten wurden durch Zweischichtversuche er- 
mittelt, die bei einer Temperatur von 0 Probe = 15°C durchgeführt worden sind. 
Deswegen hegen sie etwas unterhalb des, durch Gleichung (5.4) beschriebenen 
Diffusionskoeffizientenverlaufs, dessen Parameter nur durch Anpassung an die 
WLF-Extrapolation und die Wiederbefeuchtungsversuche bei 0 Probe = 20°C be- 
stimmt wurden. 

Durch die beschriebenen Versuche konnte der Fick’ sehe Diffusionskoef- 
fizient des Weichmachers nn ternären Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP in einem 
Lösemittelbeladungsbereich von X Me ci = 0,12 bis 0,74 g Me ci/gpvAc bestimmt wer- 
den. In diesem Bereich ändert sich der Diffusionskoeffizient um vier Dekaden 
(von D TPP P vAc-Med = 2,5' IO" 1 '' bis 1,7*1 0” 11 m 2 /s), wobei der Einfluss der Löse- 
mittelbeladung mit sinkender Lösemittelbeladung steigt. Die Ergebnisse der 
Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur und die modifizierte WLF -Gleichung 
ermöglichen die Extrapolation des Diffusionskoeffizientenverlaufs zu Lösemit- 
telbeladungen X Me ci — * 0 gMeci/gpvAc- In diesem Bereich setzt sich die starke 
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Abnahme der Mobilität des Weichmachers fort, der Diffusionskoeffizient sinkt 
um weitere fünf Dekaden. 

Zusätzlich zu den Fick’ sehen Diffusionskoeffizienten des Weichmachers 
fD T pp P vAc-Meci) sind in Abb. 5.30 auch Selbst diffusionskoeffizienten (D TPP ) ein- 
getragen, die durch Feldgradienten Kemspmresonazspektroskopie (nuclear 
magnetic reconanz - NMR) ermittelt wurden. Die NMR-Messungen sind am In- 
stitut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik des KIT durchgeführt 
worden. Auf die Versuehsdurchführung und Messtechnik soll an dieser Stelle 
nicht genauer eingegangen werden, einen kurzen Überblick ist in Kapitel A 24 
nn Anhang gegeben. Genauere Informationen über die NMR-Messtechmk und 
Selbstdiffusionskoeffizientenbestimmung können bei Höre (1995) oder Stejskal 
und Tanner (1965) gefunden werden. Selbstdiffusion ist die ungerichtete Bewe- 
gung einer Spezies in einem System (Lösung) in dem keine makroskopischen 
Gradienten vorhanden sind. Selbstdiffusion kann als Modell zur Beschreibung 
der Brownschen Molekularbewegung gesehen werden. Der Selbst diffusionsko- 
effizient ist ein Maß für die Mobilität einer Spezies und kann über die mittlere 
quadratische Verschiebung eines Moleküls pro Zeiteinheit berechnet werden 
(Einstein (1905)). Wie in Kapitel 4.3.1 bereits erläutert wurde, konnte bisher 
kein Eindeutiger Zusammenhang zwischen Selbstdiffusion und Fick’ scher Dif- 
fusion gefunden werden. Aus diesem Grund wurde auf die Berechnung der 
Fick ’ sehen Diffusionskoeffizienten aus den experimentell ermittelten Selbstdif- 
fusionskoeffizienten verzichtet. 

In Abb. 5.31 sind die Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers 
bei $ Prob e = 20°C und 30°C für das Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP bei einer 
Weichmacherbeladung von X TPP = 0,075 gxpp/gpvAc miteinander verglichen. Ne- 
ben den WLF -Extrapolationen der Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur 
und den Wiederbefeuchtungsversuchen, die bei 0p robe = 20 bzw. 30°C durchge- 
führt wurden, sind auch die mit Gleichung (5.4) beschriebenen Diffusionskoef- 
fizienten Verläufe dargestellt. Wie erwartet, führt die Erhöhung der Temperatur 
um 10°C zu einer Beschleunigung der Mobilität des Weichmachers. Allerdings 
zeigen die Verläufe, dass der Einfluss der Temperatur auf den Diffusionskoeffi- 
zienten des Weichmachers mit steigender Lösemittelbeladung abnimmt. So un- 
terscheidet sich der Diffusionskoeffizient des Weichmachers im lösemittelfreien 
Polymerfilm (X Me ci = 0 gMeci/gpvAc d. h. im binären System PVAc-TPP) um 
zwei Dekaden (D TPP;PV ac(0 = 20°C) = 3,9- 10~ -1 nT/s; Dxpp^vac^ = 30°C) 
= 4,0-1 0~ 19 m 2 /s). Bei einer Lösemittelbeladung von X MeC i = 0,45 g MeC i/gpvAc 
nimmt der Einfluss der Temperatur bereits stark ab. Bei dieser Methylenchlond- 
beladung reduziert sich der Unterschied der Diffusionskoeffi z ienten auf weniger 
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als eine halbe Dekade (Djpp pvAc-Meci(^ 20 (2) 5,3*10 ” m /s j Djpppyac- 

Meci(^ = 30°C) = 1,0 10' 11 m 2 /s). 



Abb. 5.31 : Einfluss der Temperatur auf den Diffusionskoeffizientenverlauf des Weich- 
machers im System PVAc-MeCl bei einer Weichmacherbeladung von 
Xtpp = 0,075 grpp/gpvAc ■ In dem Diagramm sind die gemessenen (Punkte) und gerech- 
neten (Linien) Diffusionskoeffizientenverläufe bei S Prohe = 20°C und 30°C verglichen. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Einfluss der W eichmacherbel adun g auf 
den Diffusionskoeffizienten des Weichmachers für das Polymersystem PVAc- 
MeCl-TPP. In Abb. 5.32 sind die Diffusionskoeffizientenverläufe bei einer 
Temperatur von S Probe = 20°C und Weichmacherbeladungen von X TPP = 0,075 
und 0,15 gTPp/gpvAc dargestellt. Der Vergleich der beiden Verläufe zeigt, dass 
der Einfluss der Weichmacherbeladung auf den Diffusionskoeffizienten des 
Weichmachers mit zunehmender Lösemittelbeladung geringer wird. Im trocke- 
nen, lösemittelfreien Polymersystem beträgt der Diffusionskoeffizient des 
Weichmachers bei einer Weichmacherbeladung von X TPP = 0,075 g TPP /gpvAc 
Dtpp.pvac = 3,9* 10‘ 21 m 2 /s. Verdoppelt sich die Weichmacherbeladung auf 
X TPP = 0, 1 5 g T pp/gpvAc, steigt der Diffusionskoeffizient des Weichmachers auf 
Dxpp.pvAc-Meci = 1,6* 10' 19 m 2 /s an. Das entspncht einer Erhöhung der Mobilität 
um mehr als zwei Dekaden. Mit zunehmender Lösemittelbeladung reduziert sich 
die Differenz der beiden Diffusionskoeffizientenverläufe kontinuierlich. Bei ei- 
ner Lösemittelbeladung von X Me ci = 0,45 gMeci/gpvAc und einer Weichmacherbe- 
ladung des Polymers von X TPP = 0,075 gtpp/gpvAc hat sich der Diffusionskoeffi- 
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zient des Weichmachers auf D T pp ;PVA c-Meci = 5,3 -IO' 12 m 2 /s erhöht. Damit unter- 
scheidet er sich nur noch geringfügig von dem Diffusionskoeffizienten bei einer 
Weichmacherbeladung von X TPP = 0,15 gipp/gpvAc, der bei dieser Lösemittelbe- 
ladung einen Wert von D T pp,pvAc-Meci = 8,4- 10’ 12 m 2 /s annimmt. 
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Abb. 5.32: Einfluss der Weichmacherbeladung auf den Diffusionskoeffizientenverlauf 
des Weichmachers im System PVAc-MeCl-TPP bei <9 Prohe = 20°C. In dem Diagramm 
sind die gemessenen (Punkte) und gerechneten ( Linien ) Diffusionskoeffizientenverläu- 
fe für Weichmacherbeladungen vonX TPP — 0,075 und 0,15 grpp/gpvAc verglichen. 

Bei der Untersuchung der Einflussgrößen auf den Diffusionskoeffizienten 
des Weichmachers in Polymerproben wurde auch der Einfluss unterschiedlicher 
Lösemittel analysiert. In Abb. 5.33 sind die Diffusionskoeffizientenverläufe des 
Weichmachers bei einer Temperatur von 0 Probe = 20°C und einer Weichmacher- 
beladung von X TPP = 0,075 g TPP /g PVAc in den Stoffsystemen PVAc-MeCl-TPP 
und PVAc-MeOH-TPP dargestellt. Da sich bei diesem Vergleich nur die Löse- 
mittel der Polymersysteme unterscheiden, müssen die beiden Diffusionskoeffi- 
zientenverläufe bei einer Lösemittelbeladung von X Ls m = 0 gLsm/gpvAc (trockene 
Polymerprobe) den gleichen Wert annehmen. Erst mit zunehmender Lösemittel- 
beladung des Polymerfilms kann sich der unterschiedliche Einfluss des jeweili- 
gen Lösemittels auf die Mobilität des Weichmachers zeigen. Aus dem Vergleich 
der beiden Verläufe kann allerdings kein eindeutiger Trend abgeleitet werden. 
So erhöht sich bei Methanol als Lösemittel der Diffusionskoeffizient des 
Weichmachers mit zunehmender Lösemittelbeladung zunächst schneller als bei 
Methylenchlorid . Im Lösemittelbeladungsbereich von X Ls m = 5 bis 15 gLsm/gpvAc 
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unterscheiden sich die beiden Verläufe um etwa eineinhalb Dekaden. Mit zu- 
nehmender Lösemittelbeladung nähern sich die Diffusionskoeffizienten wieder 
einander an. Bei einer Lösemittelbeladung von X Lsm = 0,45 gLsm/gpvAc beträgt 
der Unterschied des Diffusionskoeffizienten in den Systemen mit Methanol bzw. 
Methylenchlorid als Lösemittel weniger als eine halbe Dekade. 
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Abb. 5.33: Einfluss des Lösemittels auf den Diffusionskoeffizientenv erlauf des Weich- 
machers bei einer Weichmacherbeladung von X TPP = 0,075 gppp/gpvAc und einer Tem- 
peratur <9 Pro be =20°C. In dem Diagramm sind die gemessenen (Punkte) und gerechne- 
ten (Linien) Diffusionskoeffizientenverläufe der Stoffsysteme PVAc-MeCl-TPP und 
PVAc-MeOH-TPP verglichen. 

Da sich aber die Molmassen der beiden Lösemittel stark unterscheiden 
(M M6 oh = 32,0 g/mol bzw. M MeC i = 84,9 g/mol) ist fraglich, ob der in Abb. 5.33 
dargestellte Vergleich der beiden Diffusionskoeffizientenverläufe als Funktion 
der Lösemittelbeladung zweckmäßig ist. Im Fick’ sehen Ansatz ist für den Stoff- 
transport die molare Konzentration als Triebkraft für die Diffusion verantwort- 
lich. Daher wurden in Abb. 5.34 die Diffusionskoeffizientenverläufe als Funkti- 
on der molaren Lösemittelkonzentration aufgetragen. Diese Darstellung führt zu 
einer neuen Interpretation der Diffusionskoeffizientenverläufe und deren Ab- 
hängigkeit von den unterschiedlichen Lösemitteln. Bei einer Lösemittelkonzent- 
ration von C Lsm = 0 kmol Lsm /m 3 ges sind die Diffusionskoeffizienten der beiden 
Verläufe identisch. Mit zunehmender Lösemittelkonzentration steigt der Diffu- 
sionskoeffizientenverlauf des Weichmachers im Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP 
schneller an als im System PVAc-MeOH-TPP. Dies kann darauf zurückgeführt 
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werden, dass Methylenchlorid im Vergleich zu Methanol das größere Molekül 
ist. Dadurch verursacht es bei gleicher molarer Konzentration mehr freies Vo- 
lumen, das für Diffusionsschritte maßgeblich ist. Der Unterschied der Diffusi- 
onskoeffizientenverläufe nimmt mit steigender Lösemitteikonzentration im un- 
tersuchten Konzentrationsbereich stetig zu. Bei einer Konzentration von 
C Ls m = 5,0 kmol Lsm /m 3 g es bewirken die unterschiedlichen Lösemittel bereits eine 
Differenz der Diffusionskoeffizienten von mehr als einer Dekade. 

1 ,0E-1 1 
1 ,0E-12 
1,0E-13 
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Abh. 5.34: Einfluss des Lösemittels auf den Diffusionskoeffizientenverlauf des Weich- 
machers bei einer Weichmacherbeladung vonX TPP = 0,075 grppfgpvAc und einer Tem- 
peratur Aprobe = 20°C. Im Vergleich zuAbb. 5.33 sind die Diffusionskoeffizientenver- 
läufe gegen die molare Lösemittelkonzentration aufgetragen. 

Neben dem Einfluss unterschiedlicher Lösemittel auf den Diffusionskoef- 
fizienten des Weichmachers ist auch die Auswirkung unterschiedlicher Polyme- 
re auf die Mobilität von Interesse. In Abb. 5.35 sind daher die aus Wiederbe- 
feuchtungsversuchen ermittelten Diffusionskoeffizienten in den Stoffsystemen 
PVAc-MeCl-TPP und TAC-MeCl-TPP dargestellt. Die Versuche wurden bei 
einer Temperatur von 0 Probe = 20°C und einer Weichmacherbeladung des Poly- 
mers von X tpp = 0,15 gxpp/gpoiymer durchgeführt. Der Vergleich zeigt, dass im 
untersuchten Lösemittelbeladungsbereich bei gleicher Lösemittelbeladung die 
Diffusionskoeffizienten in der Cellulosetnacetatlösung etwa eineinhalb Dekaden 
geringer sind als in den Polyvmylacetatlösungen. 
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Abb. 5.35: Einfluss des Polymers auf den Diffusionskoeffizientenverlauf des Weichma- 
chers bei einer Weichmacherbeladung von X TPP = 0,15 gjpp/gpoiymer und S Pro be = 20°C. 
In dem Diagramm sind die Diffusionskoeffizientenverläufe der Stoff Systeme PVAc- 
MeCl-TPP und TAC-MeCl-TPP verglichen. 


Die Lösemittelbeladung scheint im untersuchten Bereich keinen signifikanten 
Einfluss auf den Mobihtätsunterschied zu haben - die ermittelten Diffusionsko- 
effizienten verlaufen annähernd parallel. Da für die untersuchten Stoffsysteme 
mit TAC als Polymer keine zufriedenstellende Auswertung der experimentellen 
Daten möglich war (Kapitel 5.1.2 und 5.2.1), sind in dem Diagramm keine 
WLF -Extrapolation oder Beschreibung des Diffusionskoeffizientenverlaufes als 
Funktion der Lösemittelbeladung nach Gleichung (5.4) dargestellt. 


Um die Mobilität des Weichmachers TPP im Stoffsystem PVAc-MeCl- 
TPP im Vergleich zur Lösemitteldiffusion richtig einschätzen zu können, sind in 
Abb. 5.36 beide Diffusionskoeffizientenverläufe dargestellt. In dem Diagramm 
sind die berechneten Diffusionskoeffizientenverläufe von TPP und MeCl bei 
einer Temperatur von & Probe = 20°C und einer Weichmacherbeladung von 
X T pp = 0,07 5 g T pp/gpvAc gegen die Lösemittelbeladung aufgetragen. Für den 
Grenzfall X Me ci — * 0 gMeci/gpvAc ist der Unterschied der beiden Diffusionskoeffi- 
zienten am größten. Der Diffusionskoeffizient des Weichmachers nimmt bei 
diesen Bedingungen einen Wert von D TPP; pvAc-Meci = 3,9- 10‘ 21 mf/s an. Der Dif- 
fusionskoeffizient von Methylenchlorid ist etwa vier Dekaden größer und be- 
trägt D MeC i,pvAc-TPP = 4,0-1 0' 1 m 2 /s. Mit zunehmender Lösemittelbeladung wird 
der Unterschied der Diffusionskoeffizientenverläufe geringer. 
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X|VleCI [9Mec/9pVAc] 

Abb. 5.36: Vergleich der berechneten Diffusionskoeffizientenverläufe vonMeCl und 
TPP für das Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP bei einer Weichmacherbeladung von 
Xtpp = 0,075 grpp/gpvAc und Sp ro be - 20°C. 

Bei einer Lösemittelbeladung von X MeC i = 0,45 gMeci/gpvAc beträgt der Diffusi- 
onskoeffizient des Weichmachers D TPP;PV Ac-Meci = 5,3-1 0‘ 12 m 2 /s. Bei dieser Lö- 
semittelbeladung nimmt der Diffusionskoeffizient von Methylenchlorid den 
Wert D Me ci,pvAc-TPP = 1,2 40" 10 m 2 /s an und ist somit etwa eineinhalb Dekaden 
größer als der des Weichmachers. 

Dieser Vergleich der Diffusi on skoeffi z ienten verl äufe liefert auch eine Er- 
klärung für das in Kapitel 5.3.1 beobachtete Verhalten der Polymerproben bei 
den Wiederbefeuchtungsversuchen. Bei geringen Lösemittelbeladungen ist der 
Diffusionskoeffizient des Lösemittels um zwei bis drei Dekaden größer als der 
des Weichmachers. Dies ermöglicht das Eindringen und die homogene Vertei- 
lung des Lösemittels in der Polymerprobe, während sich der anfängliche Weich- 
macherbeladungsgradient aufgrund seiner vergleichsweise geringen Mobilität 
nur geringfügig verändert. Dadurch ist eine problemlose Versuchsdurchführung 
gewährleistet. Mit zunehmender Lösemittelbeladung bei den Versuchen nimmt 
die Mobilität des Weichmachers schneller zu als die des Lösemittels - die Diffe- 
renz zwischen den beiden Diffusionskoeffizientenverläufen verringert sich. In 
dem Wiederbefeuchtungsversuch für das Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP bei der 
höchsten Lösemittelbeladung von X MeC i = 0,42 gMeci/gpvAc ist der Diffusionsko- 
effizient des Lösemittels nur noch um Faktor 25 größer als der des Weichma- 
chers. Dies hat zur Folge, dass der Ausgleichsprozess des Weichmacherbela- 
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dungsgradienten schon deutlich fortgeschritten ist, bevor sich eine homogene 
Lösemittelbeladung in der Polymerschicht eingestellt hat. Die im Verhältnis 
zum Lösemittel schneller zunehmende Mobilität des Weichmachers verursacht 
somit die in Kapitel 5.3.1 angesprochene obere Lösemittelbeladungsgrenze, un- 
terhalb der die Wiederbefeuchtungsversuche sinnvoll durchgeführt werden kön- 
nen. Wenn die Differenz zwischen dem Diffusionskoeffizienten des Lösemittels 
und dem des Weichmachers zu gering wird, ist aufgrund der verhältnismäßig 
hohen Mobilität des Weichmachers der Ausgleichsprozess des Weichmacher- 
gradienten schon zum Großteil abgeschlossen, bevor eine homogene Lösemit- 
telbeladung in der Polymerschicht vorliegt. 
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6 Schluss 

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Polymere sind Hauptbestandteil vieler moderner und hochwertiger Produkte. 
Um diesen Produkten erwünschte Eigenschaften zu ermöglichen, werden den 
Polymeren in den meisten Fällen schwer flüchtige Additive wie z. B. Weichma- 
cher, UV-Stabilisatoren oder Flammschutzmittel zugesetzt. Die Mobilität dieser 
Additive in Polymeren und Polymerlösungen ist sowohl für den Produktions- 
prozess als auch aus Gründen der Beständigkeit der Produkte und des Schutzes 
von Mensch und Umwelt von großer Bedeutung. Weiterhin beeinflussen schwer 
flüchtige Additive die Lösemitteldiffusion in Polymersystemen und somit deren 
Trocknungsgeschwindigkeit. In den meisten Fällen ist die Trocknungsgeschwm- 
digkeit der limitierende Schutt bei der Produktion von Polymerfolien und Be- 
schichtungen. Somit ist die genaue Kenntnis der Lösemitteldiffusion von ent- 
scheidender Bedeutung bei der Planung und Auslegung von Produktionsanla- 
gen. 

Schwerpunkt dieser Arbeit war es, den Einfluss von schwer flüchtigen 
Additiven auf die Mobilität von Lösemitteln zu quantifizieren sowie die Mobili- 
tät der Additive in Polymersystemen zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür war 
die Hypothese, dass sich Fick ’ sehe Diffusionskoeffizienten einzelner Spezies in 
Polymersystemen durch Anpassung von Simulationsrechnungen an gemessene 
Beladunsprofile zu verschiedenen Zeitpunkten eines Konzentrationsausgleichs- 
prozesses bestimmen lassen. Durch die erzielte Übereinstimmung von gemesse- 
nen und berechneten Beladungsprofilen komite diese Hypothese im Verlauf der 
vorliegenden Arbeit verifiziert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten 
geeignete Experimente realisiert werden, die es ermöglichen, den Ausgleichs- 
prozess von Beladungsgradienten einzelner Spezies in dümien Polymerbeschich- 
tungen zu beobachten. Weiterhin wurde ein Simulationsprogramm benötigt, 
welches in der Lage ist, Stofftransportvorgänge in Polymersystemen zu be- 
schreiben. 

Grundlage der experimentellen Untersuchungen war die IMRS-Messtech- 
mk, die es ermöglicht in dünnen Polymerschichten die quantitative Zusammen- 
setzung mit hoher örtlicher und zeitlicher Auflösung zu bestimmen. Um den 
Einfluss des schwer flüchtigen Weichmachers TPP auf den Diffusionskoeffi- 
zientenverlauf von Lösemitteln zu untersuchen, konnte auf einen bestehenden 
Versuchsaufbau (Trocknungskanal) zurückgegriffen werden. Durch die Anpas- 
sung von gerechneten an gemessene Lösemittelbeladungsprofile während des 
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Trocknungsprozesses konnten die konzentrationsabhängigen Diffusionskoeffi- 
zienten der Lösemittel Methanol und Methylenchlorid in Polyvinylacetat bei 
unterschiedlichen Weichmacherbeladungen (X TPP = 0 - 0,15 g TPP /gp V Ac) be- 
stimmt werden. Die für die Simulationsrechnungen benötigten Informationen 
über das Phasengleichgewicht wurden mit Hilfe von Sorptionsversuchen ermit- 
telt. Dabei zeigte sich, dass bei den untersuchten Stoffsystemen der Weichma- 
cher keinen Einfluss auf das Sorptionsgleichgewicht der Lösemittel hat. Der 
Vergleich der ermittelten Diffusionskoeffizientenverläufe zeigt einen erhebli- 
chen Einfluss des Weichmachers auf die Mobilität der Lösemittel. Das schwer 
flüchtige Additiv führt, speziell bei niedrigen Lösemittelbeladungen, zu einer 
starken Erhöhung der Lösemitteldiffusionskoeffizienten im Vergleich zu 
weichmacherfreien Polymerlösungen. Für den Grenzfall X Lsm — » 0 g Ls m/gpvAc 
führt eine Weichmacherbeladung von X TPP =0,15 gipp/gpvAc zu einer Erhöhung 
des Diffusionskoeffizienten von Methanol um eineinhalb Dekaden, von Methy- 
lenchlorid sogar um drei Dekaden. Im Rahmen dieser Arbeit konnte erstmals 
eine empirische Gleichung aufgestellt werden, die den Diffusionskoeffizienten- 
verlauf des Lösemittels als Funktion der Lösemittel- und Weichmacherbeladung 
beschreibt. 

Um den Fick’ sehen Diffusionskoeffizienten des Weichmachers in Poly- 
mersystemen bestimmen zu können, mussten neue Versuchsaufbauten realisiert 
werden. Weiterhin wurden für die Versuche spezielle Polymerproben mit star- 
ken Weichmacherbeladungsgradienten entlang der Schichtdicke hergestellt. Die 
Weichmacherbeladungsgradienten in den Proben ermöglichen es, die Ausgleich- 
Strömungen des Weichmachers innerhalb des Polymerfilms zu beobachten. Im 
Laufe der Arbeit zeigte sich, dass für die Untersuchung der Weichmachermobi- 
lität im interessanten Lösemittelbeladungsbereich unterschiedliche Ver- 
suchsaufbauten benötigt werden. 

Um den Diffusionskoeffizienten des Weichmachers zunächst im binären 
System Weichmacher-Polymer zu bestimmen, müssen geeigente Rahmenbedin- 
gungen geschaffen werden, welche die Beobachtung des Ausgleichvorganges 
des Weichmacher gradienten in einer expenmentell zugänglichen Zeitspanne 
ermöglichen. Die Mobilität des Weichmachers, der bei Raumtemperatur in der 
Polymermatnx praktisch immobil ist, wird dabei durch Temperaturerhöhung 
drastisch beschleunigt. Die zu untersuchenden Polymerproben wurden in spe- 
ziellen Halterungen bei hohen Temperaturen gelagert. Dadurch konnte bei den 
Langzeitversuchen bei erhöhter Temperatur der Ausgleichsprozess der Weich- 
macherbeladungsprofile in Polymerproben beobachtet und somit der Diffusi- 
onskoeffizientenverlauf durch Simulationsrechnungen bestimmt werden. Die so 
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ermittelten Diffusionskoeffizientenverläufe zeigen eine starke Abhängigkeit von 
der Additivbeladung und lassen sieh gut mit einem allgemeinen exponentiellen 
Ansatz beschreiben. In einem zweiten Schritt konnte durch Anwendung des 
WLF-Formalismus der Diffusionskoeffizienten verlauf des Weichmachers zu 
Temperaturen extrapoliert werden, die aufgrund der geringen Mobilität des 
Weichmachers experimentell schwer zugänglich sind. Mit Hilfe der entwickel- 
ten Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur und des beschriebenen Vorgehens 
bei der Auswertung der experimentellen Daten können Diffusionskoeffizienten- 
veräufe schwer flüchtiger Additive bei Raumtemperatur bestimmt werden. 

Für die Ermittlung des Einflusses der Lösemittelbeladung auf die Mobili- 
tät schwer flüchtiger Additive in Polymersystemen wurden zwei weitere neue 
Versuchsaufbauten realisiert. Um den Diffusionskoeffizienten des Weichma- 
chers in Polymerbeschichtungen bei niedrigen Lösemitteikonzentrationen zu 
bestimmen, wurden Wiederbefeuchtungsversuche durchgeführt. Bei diesen Ver- 
suchen werden trockene Polymerproben mit einem anfänglichen Weichmacher- 
beladungsgradienten in einem temperierten Kanal mit einem lösemittelbelade- 
nen Gasstrom überströmt. Aus der Gasphase dnngt das Lösemittel in den Poly- 
merfilm ein, bis das Sorptionsgleichgewicht zwischen Gasströmung und Poly- 
merprobe erreicht ist. Das eingedrungene Lösemittel erhöht die Weichmacher- 
mobilität in der Polymerbeschichtung und die Weichmacherbeladung gleicht 
sich aus. Dieser Vorgang wird mit Hilfe der IMRS-Messtechnik beobachtet. 
Durch Anpassung von gerechneten an gemessene Weichmacherbeladungsprofile 
zu verschiedenen Zeitpunkten des Ausgleichvorgangs kann der Diffusionskoef- 
fizientenverlauf des Weichmachers bestimmt werden. Bei hohen Lösemittelkon- 
zentrationen hat sich die Weichmacherbeladung in den Polymerproben bereits 
ausgeglichen, bevor der Eindringvorgang des Lösemittels abgeschlossen ist. Die 
Bestimmung des Weichmacherdiffusionskoeffizienten ist in diesen Fällen nicht 
möglich. Aus diesem Grund wurden für die Bestimmung der Weichmacherdif- 
fusionskoeffizienten bei hohen Lösemittelbeladungen Zweischichtversuche 
durchgeführt. Bei diesen Versuchen werden zwei Polymerlösungen mit unter- 
schiedlichen Weichmacherbeladungen in Kontakt gebracht und es wird wieder 
der Ausgleich der Weichmacherbeladung beobachtet. Die Bestimmung des Dif- 
fusionskoeffizienten erfolgt auch bei diesen Versuchen über Anpassung von ge- 
rechneten an gemessene Weichmacherbeladungsprofile. 

Für die Bestimmung des Diffusionskoeffizienten des Weichmachers müs- 
sen die Stofftransportvorgänge in der Polymerbeschichtung modellhaft be- 
schrieben werden. Um die Ausgleichvorgänge der Weichmacherbeladungsgra- 
dienten in den Polymerschichten berechnen zu können, wurde ein Simulations- 
programm entwickelt, das auf dem expliziten Differenzen verfahren beruht. Für 
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den Stofftransport in Polymersystemen wird die Gültigkeit des Fick’ sehen Ge- 
setzes vorausgesetzt. 

Bei der Auswertung der Troeknungsversuche, der Wiederbefeuchtungs- 
versuche und der Zweischichtversuche wurde die Annahme getroffen, dass die 
ternären Systeme (Lösemittel, Weichmacher und Polymer) auf quasibinäre Sys- 
teme reduziert werden können. Dabei werden jeweils zwei Komponenten zu ei- 
ner Komponente zusammengefasst. Im Fall der Troknungsversuche wurde an- 
genommen, dass das Lösemittel durch eine feste Komponente - bestehend aus 
Weichmacher und Polymer - diffundiert. Bei den Wiederbefeuchtungs- und 
Zweichichtversuchen werden Lösemittel und Polymer zu einer Komponente zu- 
sammengefasst, in der sich der Weichmacherbeladungsgradient ausgleicht. Die 
Gültigkeit dieser Annahme wird durch die gute Übereinstimmung von gerechne- 
ten und gemessenen Beladungsprofilen bestätigt. 

Mit den experimentellen Daten und den Simulationsrechnungen konnten 
die Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers Tnphenylphosphat in 
den Stoffsystemen PVAc-MeCl-TPP, PVAc-MeOH-TPP sowie TAC-MeCl-TPP 
bestimmt werden. Die Verläufe zeigen eine sehr starke Abhängigkeit des 
Weichmacherdiffusionskoeffizienten von der Lösemittelbeladung. Für das Stoff- 
system PVAc-MeCl-TPP verringert sich der Diffusionskoeffizient des Weich- 
machers um etwa neun Dekaden im untersuchten Lösemittelbeladungsbereich 
von X Me ci = 0-0,8 gMeci/gpvAc- Durch systematisches Auswerten der Diffusi- 
onsdaten konnten empirische Funktionen ermittelt werden, welche die Diffusi- 
onskoeffizientenverläufe des Weichmachers in den untersuchten Polymersyste- 
men als Funktionen der Weichmacher- und der Lösemittelbeladung beschreiben. 
Diese Daten sollen als Grundlage für die Beschreibung der Diffusionskoeffi- 
zientenverläufe in einer ternären Simulation der Stofftransportvorgänge in Po- 
lymersystemen (s. Ausblick) dienen. Mit den durchgeführten quasibmären Si- 
mulationsrechnungen komite gezeigt werden, dass diese Diffusionskoeffizien- 
tenverläufe in der Lage sind, Ausgleichsprozesse von Konzentrationsgradienten 
schwer flüchtiger Additive in Polymerbeschichtungen zu beschreiben. Die 
Kenntnis der Mobilität schwer flüchtiger Additive in Polymersystemen ist so- 
wohl bei der Herstellung als auch bei der Anwendung und dem Produktdesign 
von essentieller Bedeutung. 

6.2 Ausblick 

Die Ergebnisse der in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen zeigen, wie 
stark der Einfluss der Gemischzusammensetzung auf die Mobilität der einzelnen 
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Spezies in Polymerlösungen ist. So bewirkt die Zugabe von kleinen Mengen 
Weichmacher in einer Polymerlösung einen signifikanten Anstieg der Lösemit- 
telmobilität. Dies ist von entscheidender Bedeutung bei der Auslegung von 
Trocknungsprozessen, da der Diffusionskoeffizient des Lösemittels maßgeblich 
für die benötigte Trocknungszeit und somit für die Trocknerlänge ist. Obwohl 
die Kenntnis von verlässlichen Diffusionsdaten und deren Beeinflussung durch 
schwer flüchtige Additive immense Auswirkungen auf das Prozessdesign hat, 
sind diese Daten für technisch relevante Stoffsysteme weitgehend unbekannt. 
Eine zuverlässige Charakterisierung der Abhängigkeit der Lösemitteldiffusions- 
koeffizienten von der Beladung mit schwer flüchtigen Additiven wurde in dieser 
Arbeit entwickelt. Dieses empirische Modell und die zusätzlichen Versuchsda- 
ten ermöglichen es, den Einfluss schwer flüchtiger Additive auf die Lösemittel- 
diffusion zu beschreiben. Durch dieses Vorgehen sollen industriell eingesetzte 
und wirtschaftlich relevante Polymerlösungen hinsichtlich ihres Trocknungsver- 
haltens charakterisiert werden. 

Weiterhin sollen die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente und Vor- 
gehensweisen dazu verwendet werden, die Mobilität schwer flüchtiger Additive 
in Polymersystemen zu bestimmen. Diese Infonnationen ermöglichen in Ver- 
bindung mit Modellrechnungen Voraussagen über den Einfluss der Trocknungs- 
parameter auf die Ausbildung von Beladungsprofilen schwer flüchtiger Additive 
in den gefertigten Polymerbeschichtungen. Die Verteilung der schwer flüchtigen 
Spezies ist bei einigen hochwertigen Produkten wie z. B. pharmazeutischen 
Wirkst offpflastem oder optischen Folien für Flachbildschirme von entschei- 
dender Bedeutung in Bezug auf die Produktqualität. In der Regel ist es das Ziel, 
die Trocknungsparameter so emzustellen, dass eine inhomogene Verteilung der 
schwer flüchtigen Additive in den Produkten vermieden wird. Denkbar ist aber 
auch, die Kenntnis über den Einfluss der Trocknungsparameter auf die Ausbil- 
dung von Additivgradienten in Polymerbeschichtungen bewusst als Werkzeug 
beim Produktdesign einzusetzen. So könnten Additivverteilungen, die sich posi- 
tiv auf die Produkteigenschaften auswirken, gezielt durch die Wahl geeigneter 
Trocknungsparameter eingestellt werden. 

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit der Experimentiertechniken und 
Modellrechnungen ist die Beschreibung der Diffusion von schwer flüchtigen 
Additiven in oder aus Polymerprodukten. Dabei können die gewonnenen Er- 
kenntnisse bei der Entwicklung oder Kontrolle von innovativen Darreichungs- 
formen von Medikamenten (pharmazeutische Wirkstoffpflaster) eingesetzt wer- 
den. Auch bietet das vorgestellte Vorgehen neue Ansatzpunkte, um die uner- 
wünschte Freisetzung von schwer flüchtigen Additiven aus Polymerprodukten, 
wie z. B. Weichmachern aus Kmderspielzeug, Kleidungsstücken oder Lebens- 
mittelverpackungen einerseits experimentell zu überprüfen oder andererseits die 
Quantität der Kontamination durch Berechnungen vorauszusagen. 
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Ein wichtiger Aspekt bei den angesprochenen Untersuchungen wird die 
modellhafte Beschreibung der Stofftransportvorgänge in den Polymerbeschich- 
tungen sein. In der vorliegenden Arbeit wurden die experimentellen Randbedin- 
gungen so eingestellt, dass die untersuchten ternären Stoffsysteme als quasibinä- 
re Stoffsysteme behandelt werden konnten. Um diese Limitierungen zu umge- 
hen und die Stofftransportvorgänge in der ternären Polymerlösung vollständig 
beschreiben zu können, ist eine ternäre Simulation nötig. Die Erstellung eines 
solchen Simulationsprogrammes ist Gegenstand aktuell laufender Forschungsar- 
beiten am Institut. Weiterhin sollen in dieses Modell auch andere Stofftransport- 
ansätze (z. B. Nicht-Fick’sche Diffusion) implementiert werden. Dies soll er- 
möglichen, den Stofftransport in den Cellulosetriacetatfilmen genauer zu be- 
schreiben. 
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A 1 Berechnung der sphärischen Aberration 

In diesem Kapitel soll die Herleitung der Gleichungen zur Berechnung der axia- 
len Fokusaufweitung ( d.o.f. ) und der Verschiebung des Schwerpunktes des Ra- 
mansignals aufgrund von Lichtbrechungseffekten gezeigt werden. Eine genaue 
Erläuterung und Verweise auf die physikalischen Bedeutungen sind bei Everall 
(2000) zu finden. 

Everall geht davon aus, dass im Vergleich zu den Brechungseffekten die 
Abbildungsfehler, verursacht durch Beugungseffekte, vemachlässigbar klein 
sind. So wird die Annahme getroffen, dass der Fokuspunkt keinerlei axiale Aus- 
dehnung besitzt - die Aufweitung des Fokuspunktes durch Beugungseffekte 
wird ignoriert. Wie man in Abb. 2.5 sieht, wird ein randgängiger Lichtstrahl mit 
dem Abstand r zum Lmsenmittelpunkt an der Phasengrenze Glas/Polymer 
gebrochen und schneidet dadurch die optische Achse nicht am nominellen Fo- 
kuspunkt (Position entspricht der Brennweite des Objektivs) P h sondern an P 2 . 
Diese Ablenkung wird für randgängige Lichtstrahlen mit maximalem Abstand 
zum Lmsenmittelpunkt r = r max am größten. Strahlen für die gilt: r — > 0 werden 
hingegen nicht ab gelenkt. Somit ergibt sich für die axiale Aufweitung des Fo- 
kuspunktes durch die Lichtbrechung {d.o.f.) die Differenz zwischen zj und z 2 
(r max ). Diese Abweichung kann mit SnelFs Brechungsgesetz - Gleichung (2.9) - 
und tngeometrischen Beziehungen berechnet werden: 


sin©, = 


V ^ 2 +/ 2 


cos©! = 1 -sm 2 ©j 


r = Abstand des Lichtstrahls zum Linsenmittelpunkt 

f = Brennweite des Objektivs 
0 . = Einfallswinkel zur optischen Achse 

r 

sin©, = , , cos©, = 

- n.^Tf 


\ sm 2 ©! 

T 


(A 1) 


(A 2) 
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r 2 (r) = 


y 

tan©* 


Zj • tanOj 

tan©*, 


(A 3) 


Mit den Gleichungen (A 1) - (A 24) erhält man damit den Ausdruck: 


2 ( r ) = -j ■ V« 2 \ 2 +f 2 )~r 2 für r < r n 


/ 


(A4) 


Der Zusammenhang zwischen Numerischer Apertur NA und der Brennweite / ist 
gegeben durch: 


NA = sin©. 


Vhnax +/“ 


(A 5) 


Dabei ist zu beachten, dass für Immersionsobjektive die für das Objektiv ange- 
gebene Numerische Apertur NA Im für geometrische Betrachtungen durch den 
Brechungsindex der Immersionsflüssigkeit geteilt werden muss: 

NA 

NA = — ^ (A 6) 

n 


Damit ergibt sich für die Brennweite f 

V 1 - NA 2 


f = h 


NA 


(A 7) 


Weiterhin wird der Abstand r des Lichtstrahls zum Linsenmittelpunkt durch die 
Definition des dimensionslosen Radius m ersetzt: 


m = 


(A 8) 


Mit den Gleichungen (A 7) und (A 8) können die Brennweite / und der Radius r 
in Gleichung (A 4) substituiert werden. 


z(m) = z x ■ 


m 


NA 2 ■ [n 2 - 1) 


1 - AN' 


+ n' 


(A 9) 


Somit ergibt sich die maximal mögliche Aufweitung des Fokuspunktes (d.o.f.) 
als Differenz der axialen Positionen der randgängigen (m =1) und achsnahen 
(m = 0) Strahlen. 
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d.o.f. = z-, (m = 1) — z, (m 


0)1 


NA 2 • {n 2 -l) 

\-NA 2 


\Yi 


+ rr 


n 


(A 10) 


Neben der Berechnung der axialen Aufweitung des Fokuspunktes bietet 
Everall auch eine Möglichkeit an, die Intensitätsverteilung der gestreuten Ra- 
mansignale innerhalb des Fokusvolumens (d.o.f.) zu bestimmen. Dabei muss 
zunächst überlegt werden, wie sich die Intensität der anregenden Laserstrahlung 
in dem Fokusbereich verteilt. Gleichung (A 4) besagt, dass die Strahlen, welche 
die optische Achse in der Tiefe z 2 schneiden, alle den gleichen Abstand r zur 
optischen Achse bzw. zum Linsenmittelpunkt haben. Folglich haben die in der 
Tiefe z? fokussierten Strahlen alle die Linse des Objektivs auf einem Kreisrmg 
mit dem Radius r passiert. Da der Umfang des Kreisnngs proportional zu r an- 
steigt, ist auch die Laserintensität in der Tiefe z proportional zu r. Wird der Ra- 
dius r wieder durch den dimensionslosen Radius m ersetzt und für die Intensi- 
tätsverteilung des Laserstrahls auf der Linse einen kreissymmetrischen Verlauf 
I(m) angenommen, folgt für die Intensitätsverteilung des Lasers entlang der op- 
tischen Achse: 


L(z m ) = m-I(m) 


(All) 


L(zJ = Intensitätsverteilung des Lasers entlang der optischen Achse 

I(m) = radiale Intensitätsverteilung des Lasers 

Die radiale Intensitätsverteilung des verwendeten Laserstrahls entspricht einer 
Gaußverteilung: 


I(r) = I o • ex P 


r 0 

-2 • r 


V ' max J 


(A 12) 


I 0 = Intensität des Lasers in der Mitte des Strahls 
Unter Verwendung des nonmerten Radius m erhält man folgenden Ausdruck: 


I(in) = I 0 • exp 


4 0 2 0 

- 2 • r 


o- 


(A 13) 


O = Füllfaktor 

Der sogenannte Füllfaktor O beschreibt die Ausleuchtung der Objektivlmse 
durch den Laserstrahl. Er ist per Definition 1, wenn 86% der gesamten Laser- 
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leistung die Linse passieren. Gleichung (A 13) beschreibt also eine Art Gewich- 
tungsfaktor der Laserintensität auf der Linse. Damit lässt sich unter Berücksich- 
tigung der Intensitätsverteilung des Lasers entlang der optischen Achse im Fo- 
kusbereich (d.o.f.) eine Art Schwerpunkt oder mittlerer Fokuspunkt, den c.o.g. 
(center of gravity), bestimmen. 


Diese Gleichung beschreibt den Schwerpunkt der Laserintensität im Fokusbe- 
reich (d.o.f). Innerhalb dieses ausgeleuchteten Bereiches ist die Intensität des 
Ramanstreulichts proportional zur Intensität der anregenden Laserstrahlung. 
Damit ein in der Tiefe z m durch melastische Ramanstreuung entstandenes Pho- 


den Detektor erreichen kann, muss es im gleichen Winkel zu der optischen Ach- 
se wie der anregende Strahl emittiert werden. Durch die in Gleichung (A 4) ge- 
gebene feststehende geometrische Beziehung zwischen dem Entstehungsort z m 
des Photons und dem dimensionslosen Radius m auf der Linse wird diesem 
Emissionswinkel ein bestimmter Kreisring zugeordnet. Auf diesem Kreisring 
müssen die melastisch gestreuten Lichtstrahlen die Linse des Objektivs passie- 
ren, um mittig auf das konfokale Pinhole zu treffen. Die Wahrscheinlichkeit da- 
für steigt mit steigendem Umfang des Kreisrings und ist somit proportional zu 
m. Der Gewichtungsfaktor der detektierten Ramansignale aus dem Fokusvolu- 
men ist somit der dimensionslose Radius m. Analog zu Gleichung (A 14) kann 
nun der Schwerpunkt der aufgenommenen Intensitätsverteilung der Ramanstrah- 
lung entlang des ausgeleuchteten Fokusvolumens berechnet werden. Dazu wird 
der Term der gewichteten Laserintensitätsverteilung m l(m) durch die konfokal 
gewichtete R am an m te n s 1 1 ät s ve rt eilun g R (z m ) ersetzt. 



(A 14) 


ton wieder durch die Objektivlinse gesammelt und durch das konfokale Pmhole 


A(zJ=w 2 •/(/«) 


(A 15) 



(A 16) 
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Dadurch erhält man den Schwerpunkt (c.o.g) der Intensitätsverteilung der auf- 
genommenen Ramanstrahlung entlang der optischen Achse im Fokusbereich 
(d.o.f). Ersetzt man darin z m durch die Definition aus Gleichung (A 9) folgt: 


C ’O ■ § ■ Raman 



NA 2 \n 2 -l) 
1 - AH 2 


i/ 


r 


rf 


m ' • exp 


o 2 ^ 

2 • r 


(fr 

V J 


dm 



(A 17) 


A 2 Brechungsindices und spezifische Dichten 

Die in der Arbeit verwendeten Brechungsindices und Dichten wurden experi- 
mentell bei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Die Messdaten werden mit 
Hilfe von Regressionskurven als Funktion der Temperatur beschrieben. 
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Abb. A 1: Experimentell bestimmte Brechungsindices und spezifische Dichten von 
Methanol bei verschiedenen Temperaturen. 



Brechungsindices FT 

Me OH: 

n= -0,0004100+1,33981 

MeCl: 

n= -0,0006340+1,43676 

TPP: 

n= -0,0004030+1,57489 

PVAc: 

n= -0,0003650+1,33981 


spezifische Dichte Tkg/m 3 ! 
p= -0,001 20 2 - 0,90630+ 813,008 
p=- 1,92000 + 1360,800 
p=- 0,84370 + 1251,526 
p=- 0,64700 + 1200,100 
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TAC: n= -0,0002950+1,47522 p= -0,71650 + 963,104 

A 3 Raman-Spektren und Kalibrierung: Stoffsystem MeOH-TPP-PVAc 



Raman Shift [1/cm] 

Abb. A 2: Ramanspektren der Reinstoffe Methanol, Triphenylphosphat und Polyvinyl- 
acetat aufgenommen mit dem 1800er Gitter. Das Diagramm zeigt den spektralen Be- 
reich, der bei der Auswertung des Stoffsystems verendet wird. 



Abb. A 3: Kalibriergerade des Stoffsystems MeOH-PVAc. 
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A 4 Raman-Spektren und Kalibrierung: Stoffsystem MeCl-TPP-TAC 



Abb.A 4: Ramanspektren der Reinstoffe Methylenchlorid, Triphenylphosphat und 
Cellidosetriacetat auf genommen mit dem 1800er Gitter. Das Diagramm zeigt den 
spektralen Bereich der bei der Auswertung des Stoffsystems verwendet wird. 

Bei der Kalibrierung des Stoffsystems Methylenchlorid - Cellulosetriacetat 
musste etwas anders vorgegangen werden als in Kapitel 3.1 beschrieben. Grund 
hierfür ist die hohe Viskosität der Polymerlösung. So ist es kaum möglich, in 
einer vertretbaren Zeit (2 - 3 Wochen) homogene Lösungen mit Lösemittelbela- 
dung kleiner als X Me ci = 5 gMeci/gTAc anzusetzen. Das System ist zwar vollstän- 
dig mischbar, kann aber aufgrund seiner hohen Viskosität bei diesen Lösemit- 
telbeladungen kaum gerührt werden. Aus diesem Grund limitiert die Diffusion 
des Methylenchlonds die Auflösegeschwindigkeit des Polymers. Somit konnten 
auf dem herkömmlichen Weg keine Kalibrierungsmessungen bei geringen Lö- 
semittelbeladungen durchgeführt werden. Dieser Bereich ist jedoch für die 
Auswertung der in der Arbeit durchgeführten Versuche extrem wichtig. Daher 
wurde ein neues Vorgehen erarbeitet, das es ermöglicht, die Kalibrierung des 
Stoffsystems auch bei geringen Lösemittelbeladungen zu überprüfen. Für diese 
Kalibriennessungen wurde der Versuchsaufbau für die Durchführung der Wie- 
derbefeuchtungsversuche eingesetzt. Dieser Aufbau ermöglicht es durch Wie- 
derbefeuchtung trockener TAC-Filme unter kontrollierten Bedingungen sehr 
geringe Methylenchlond-Beladungen emzustellen. Die Lösemittelbeladung im 
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Polymerfilm wird dabei über das bekannte Phasengleichgewicht (5.1.1) und den 
Lösemittelpartialdmek der Gasphase eingestellt. 



Abb. A 5: Kalibrienmgsgerade fiirMeCl in dem Stoffsystem MeCl-TAC. 

Für die Kalibnermessung wurden so in einem reinen TAC-Film nacheinander 
verschiedene Lösemittelbeladungen eingestellt. Dabei wurde mit der niedrigsten 
Beladung - limitierender Faktor hierbei war die Temperatur im Sättiger - 
begonnen. Wenn die Gleichgewichtsbeladung im Film erreicht ist d.h. ein aus- 
geglichenes Lösemittelprofil im Film herrscht, wurde ein Spektrum für die Ka- 
librierung aufgenommen. Durch dieses Vorgehen konnten vier Kahbnerungs- 
messungen bei Lösemittelbeladungen von X MeC i = 0,1 1 gMeci/gTAc bis 
XMeci = 0,75 gMeci/gTAc durchgeführt werden. Mit Hilfe der Auswertesoftware 
wurden die Intensitätsverhältnisse der Spektren bestimmt und in Abb. A 5 gegen 
die jeweilige Lösemittelbeladung des Polymerfilms aufgetragen. Zusätzlich zu 
den so bestimmten Daten sind in dem Diagramm auch die Ergebnisse der Kalib- 
nermessungen bei hohen Lösemittelbeladungen eingetragen, die auf herkömmli- 
chem Weg bestimmt wurden. Wie man anhand des Diagramms erkennen kann, 
lassen sich die Kahbrierdaten, die auf unterschiedliche Weise ermittelt wurden, 
durch eine Regressionsgerade mit hoher Genauigkeit beschreiben. Die Kalibne- 
rungsgerade für TPP (Abb. A 6 ) in dem Stoffsystem wurde auf übliche Weise 
(Kapitel 3.1) durchgeführt. 
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Beladung TPP[g T pp/g T Ac] 

Äbb. A 6: Kalibriergerade für das Stoffsystem TPP-TAC. 


Stoffsystem 

Kalibrierung sfaktor 

Gitter 

Temperatur [°C] 

MeCl - PVAc 

0,7283 

1800 

20 

MeOH - PVAc 

0,9046 

1800 

20 

MeCl - TAC 

1,1874 

1800 

20 

TPP - PVAc 

0,9046 

1800 

20 

TPP - TAC 

1,3046 

1800 

20 


Abb. A 7: Übersicht über die in der Arbeit verwendeten Kalibrierungsfaktoren der 
untersuchten Stoff Systeme. Die Ramanspektren wurden mit dem 1800er Gitter aufge- 
nommen und vor der Auswertung geglättet. 
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A 5 Bestimmung von Sorptionsisothermen 

Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, soll der Diffusionskoeffizient des Lösemittels 
mit Hilfe von Simulationsrechnungen ermittelt werden. Um einen Trocknungs- 
prozess modellhaft beschreiben zu können, ist die genaue Ke n ntnis des Phasen- 
gleichgewichtes (Sorptionsisotherme) zwischen der Polymerlösung und der 
Gasphase notwendig. Somit ist die Ermittlung von Sorptionsisothermen der un- 
tersuchten Stoffsysteme notwendig, um die Diffusionskoeffizienten der Löse- 
mittel bestimmen zu können. Die in diesem Kapitel beschriebene Bestimmung 
von Sorptionsisothermen stellt keinen thematischen Schwerpunkt dieser Arbeit 
dar. Die Daten werden jedoch für die Ermittlung der Diffusionskoeffizienten der 
Lösemittel in den Polymerlösungen benötigt. Ziel dieser Untersuchungen ist es, 
eine einfache Beschreibung des Phasengleichgewichtes, basierend auf den er- 
mittelten Sorptionsdaten, für die modellhafte Beschreibung der Trocknungsver- 
suche zur Verfügung zu stellen. 

Für die Bestimmung von Sorptionsgleichgewichten von Polymerlösungen 
wird in der Literatur von einer Vielzahl von unterschiedlichen Messtechniken 
und Methoden berichtet. So wurden Sorptionsdaten gravimetrisch mit Hilfe ei- 
ner Federwaage von Ju et al. (1981) und Saure und Schlünder (1995) oder einer 
Quarz-Kristall Waage von Wibawa et al. (2002) bestimmt. Weiterhin wurden 
von Surana et al. (1998) und Tihminlioglu et al. (2000) die Inverse Gaschroma- 
tographie, von Zielinski et al. (2001) die Infrarotspektroskopie als Messtechnik 
eingesetzt. In dieser Arbeit wurden die benötigten Sorptionsisothermen experi- 
mentell mit einer Sorptionsschwebewaage mit Magnetkupplung von der Firma 
Rubotherm ermittelt. Die Anlage wurde von Schabei (2004) aufgebaut und 
schon bei anderen Arbeiten ( Mamaliga et al. (2004) Schabei et al. (2007)) er- 
folgreich eingesetzt. Abb. A 8 zeigt den schematischen Aufbau der Sorpti- 
onsschwebewaage. Der Versuchsaufbau besteht im Wesentlichen aus einer tem- 
perierten Sorptionszelle, einem temperierten Verdampfer sowie einer Waage mit 
Magnetkupplung, welche die Gewichtskräfte der Probe an die Waage überträgt. 
Innerhalb der temperierten Sorptionszelle befinden sich die zu untersuchenden 
Polymerproben. Um eine möglichst große Oberfläche für den Sorptionsvorgang 
zur Verfügung zu stellen, sind 27 runde Teller mit Borde mit einem ca. 30 pm 
dicken Polymerfilm beschichtet worden. Diese Probenteilerchen sind konzen- 
trisch übereinander auf einer Achse befestigt. Das reine Lösemittel wird im Ver- 
dampfer vorgelegt, der unabhängig von der Sorptionszelle temperiert werden 
kami. 
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Abb. A 8: Schematischer Aufbau der SorptionsschM’ebewaage mit Magnetkupplung. 

Um den gasseitigen Stofftransportwiderstand zu eliminieren, wird vor jeder Ver- 
suchsreihe die Sorptionszelle mit einer Vakuumpumpe evakuiert. Dadurch be- 
steht die Gasphase in der Sorptionszeile während der Messung nur aus dem rei- 
nen Lösungsmitteldampf. Um eine Störung des Systems zu vermeiden, besteht 
keine direkte Verbindung zwischen der Probe und der Waage. Die Gewichts- 
kraft der Probe wird über eine Kraftkopplung von einem Elektromagneten und 
einem Permanentmagneten berührungsfrei an die Waage übertragen. Der Mess- 
lastbereich der Waage ( Sartorius ) liegt zwischen 0 und 400 g bei einer Auflö- 
sung von 0,1 mg. In der Sorptionszelle kann in einem Temperaturbereich von - 
196 bis 350°C und einem Druckbereich von 10’ bis 100 bar betrieben werden. 
Während eines Sorptionsversuches werden die Messwerte (Temperatur und 
Druck im Verdampfer und in der Sorptionszelle sowie die Masse der Polymer- 
proben) von einer Labview-Software auf gezeichnet. 

Wenn die zu untersuchenden Polymerproben in der Sorptionszelle befes- 
tigt, und die Zelle mehrfach evakuiert wurde, wird die gewünschte Aktivität des 
Lösungsmittels in der Sorptionszelle über die Sorptionstemperatur 3 SZ und die 
Verdampfertemperatur 3^ eingestellt: 
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a l 


= pMvd) 
Pii^sz) 


(A 18) 


P\ ißvD ) = Dampfdruck des Lösungsmittels bei J Lrdampfer- 

temperatur S VD 

P\ i'^sz ) = Dampfdruck des Lösungsmittels bei Sorptionszellen- 

temperatur &zd 

Dabei werden die Dampfdrücke in Gleichung (A 18) mit Hilfe einer Antoine- 
Gleichung (A 15) berechnet. Haben die eingestellten Temperaturen in Verdamp- 
fer und Sorptionszelle einen stationären Zustand erreicht, wird das Ventil zwi- 
schen Verdampfer und Sorptionszelle geöffnet. In der Sorptionszelle stellt sich 
daraufhin sofort der im Verdampfer herrschende Lösemitteldampfdruck ein. Das 
Lösungsmittelgas kommt in Kontakt mit den Polymerproben, und es stellt sich 
das Phasengleichgewicht ein. Die durch die Absorption des Lösemittels resultie- 
rende Massenzunahme wird von der Waage auf gezeichnet. Liegt keine Massen- 
änderung mehr vor, ist der Absorptionsvorgang beendet, und der komplette Po- 
lymerfilm befindet sich im thermodynamischen Gleichgewicht mit der Gaspha- 
se. Um eine möglichst hohe Genauigkeit trotz der geringen Massenänderung 
durch das sorbierte Lösemittel zu erhalten, muss die Veränderung der Auftriebs- 
kräfte berücksichtigt werden. Die Auftriebskräfte, die auf alle Embauten in der 
Sorptionszelle wirken, ändern sich beim Öffnen des Ventils zwischen Verdamp- 
fer und Sorptionszelle, da sich der Druck und somit die Gasdichte in der Zelle 
ändert. Für die Berechnung der tatsächlichen Massenänderung M bei einem 
Sorptionsversuch wird daher folgende Auftriebskorrektur verwendet: 

M =M l (p,T)-M 0 (p = 0,T) + p(p,T)[r p +r s ] (A 19) 


M x = angezeigtes Gewicht bei dem Druck p 

M 0 = angezeigtes Gewicht bei Vakuum 

p = Dichte der Gasphase bei dem Druck p 

V = Volumen der Polymerlösung 

V s = Volumen fester Einbauten (Haken, Gestänge, Teller, ect.) 

Mit der beschriebenen Versuchsapparatur wurden Sorptionsdaten für das 
Stoffsystem MeCl-PVAc bei 30°C bestimmt. Um zu prüfen, ob der Weichma- 
cher TPP das Phasengleichgewicht zwischen Polymerlösung und Gasphase be- 
einflusst, wurden zusätzlich Sorptionsversuche mit dem Stoffsystem MeCl-TPP- 
PVAc durchgeführt. Dabei wurden die Probentellerchen mit Polymerfilmen be- 
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schichtet, die eine Weichmacherbeladung von X TPP = 0,1 1 grpp/gpvAc hatten. Die 
ermittelten Sorptionsisothermen der reinen PVAc bzw. TPP-PVAc Proben sind 
in Abb. A 9 miteinander verglichen. In dem Diagramm ist die in der Sorptions- 
zelle eingestellte Lösemittelaktivität gegen den ermittelten Lösemittelmassen- 
brach in den Polymerproben aufgetragen. Wie man an dem Vergleich der beiden 
Sorptionsisothermen erkennen kann, hat der Weichmacher bei diesem Stoffsys- 
tem keinen Einfluss auf das ermittelte Sorptionsgleichgewicht. 
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Abb. A 9: Ermittelte Sorpttonsgleichgewichte vonMeCl in reinem PVAc und einer 
TPP-PJAc-Mi schling mit einer Weichmacherbeladung von Xtpp = 0,11 gppp/pvAc- 


Ein ähnliches Verhalten zeigt sich, wenn das Lösemittel Methylenchlorid durch 
Methanol ersetzt wird. So wurden Sorptionsisothermen vom Methanol und einer 
TPP-PVAc-Mischung (X TPP = 0,11 gTpp/gpvAc) ermittelt und mit Sorptionsdaten 
von MeOH in reinem PVAc {Mamaliga und Schabei (2004)) verglichen (Abb. A 
21 ). Auch hier zeigt sich praktisch keine Beeinflussung des Sorptionsgleichge- 
wichtes durch den Weichmacher. Diese Aussage ist allerdings nur für die unter- 
suchten Stoffsysteme gültig. Wenn starke Wechselwirkungen zwischen dem 
schwer flüchtigen Additiv und dem Lösemittel auftreten, ist von einer Verände- 
rung des Sorptionsgleichgewichtes im Vergleich zu dem reinen Polymer auszu- 
gehen. Aus diesem Grund dürfen die hier ermittelten Ergebnisse auf keinen Fall 
auf andere Stoffsysteme übertragen werden ohne den Einfluss des Additivs auf 
das Sorptionsgleichgewicht experimentell zu überprüfen. 
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Die ermittelten Sorptionsdaten sollen dazu verwendet werden, das Pha- 
sengleichgewicht zwischen Polymerlösung und Gasphase während der Trock- 
nung zu beschreiben. Mit Hilfe dieser Sorptionsdaten und der in Kapitel 4.2 
vorgestellten Flory-Hiiggins-TheoriQ, kann die Lösemittelaktivität in der Gas- 
phase als Funktion der Lösemittelkonzentration im Polymerfilm dargestellt wer- 
den. Die Ergebnisse werden in Kapitel 5.1 präsentiert und zur Auswertung der 
Trocknungsversuche verwendet. 

A 6 PVAc-Filme mit besonderen Weichmacherverteilungen 
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Abb. A 10: Weichmacherverteilung mit internem Maximum in einem 65 um dicken 
TPP-PVAc Film. Der Film wurde durch aufeinanderfolgendes Aufträgen und Trock- 
nen von 3 Polymerlösungen unterschiedlicher Weichmacherbeladungen hergestellt. 

In Abb. A 10 und Abb. A 11 sind die Weichmacherbeladungsprofile zweier 
PVAc-TPP -Filme dargestellt, die nach der in Kapitel 3.3.1 beschriebenen Me- 
thode hergestellt wurden. Für die Herstellung der Beschichtung mit dem inter- 
nen Weichmacherbeladungsmaximum wurde zuerst eine PVAc-Lösung ohne 
Weichmacher auf das Deckglas aufgetragen und vollständig getrocknet. 
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Abb. A 1 1 : Weichmacherverteilung mit internem Minimum in einem 65 jum dicken 
TPP-PVAc Film. Der Film wurde durch aufeinanderfolgendes Aufträgen und Trock- 
nen von 3 Polymerlösungen unterschiedlicher Weichmacherbeladungen hergestellt. 

Die zweite Polymerlösung, die auf der ersten Schicht ausgestrichen wurde, ent- 
hielt eine Weichmacherbeladung von X TPP = 0,2 gTPp/gpvAc- Nach der vollständi- 
gen Trocknung des Films unter scharfen Trocknungsbedmgungen wurde erneut 
eine PVAc-Lösung oh n e Weichmacher aufgetragen und scharf getrocknet. Fil- 
me mit einem internen Weichmachennimmum - relativ zu ihrer mittleren 
Weichmacherbeladung- besitzen eine hohe Kratzfestigkeit an ihren Oberflächen. 

Die Herstellung des Films mit dem internen Additivminimum erfolgt ana- 
log dem beschriebenen Vorgehen. Einziger Unterschied dabei ist die Reihenfol- 
ge der verwendeten Polymerlösungen. In diesem Fall wird zuerst die Polymerlö- 
sung mit einer Weichmacherbeladung von X TPP = 0,2 gipp/gpvAc aufgetragen, 
gefolgt von einer additivfreien PVAc-Lösung. Die dritte Schicht enthält beim 
Aufträgen wieder eine Weichmacherbeladung von X TPP = 0,2 gipp/gpvAc- Additi- 
ve, für die eine Verteilung mit einem internen Beladungsmimmum sinnvoll er- 
scheinen, könnten z. B. UV-Stabilisatoren oder oberflächenaktive Substanzen 
sein. 

A 7 Bestimmung von Glasübergangstemperaturen 

Der Glasübergang tritt beim Abkühlen von nicht oder nur wenig knstallisations- 
fähigen Polymeren auf, wenn amorphe Bereiche vom gummi- in den glasartigen 
Zustand übergehen. An diesem Punkt wird die Rotationsbewegung der Mono- 
mersegmente in der Polymerhauptkette eingefroren. Der Wert der Glasüber- 
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gangstemperatur hängt entscheidend von der Flexibilität der Hauptkette ab. Wei- 
tere Einflussfaktoren sind die Molmasse des Polymers, die Anzahl und Art der 
Seitenketten sowie dessen Vemetzungsgrad ( Tieke (2005)). Fügt man der Poly- 
mermatrix niedermolekulare Verbindungen wie Lösemittel oder Weichmacher 
zu, führt dies zu einer Absenkung der Glasübergangstemperatur. Es existieren 
mehrere Theonen, die den Mechanismus des Plastifizierens anschaulich be- 
schreiben ( Oswald (1995)). Die „Schnnerfähigkeits-Theorie“ (lubncity theory) 
beruht auf der Vorstellung, dass die Festigkeit eines Polymers bzw. der Wider- 
stand gegen jegliche Deformationsbewegungen auf interne Reibung zurückzu- 
führen ist. Der Zusatz von kleinen Molekülen wirkt wie eine Art Schmiermittel, 
welches die Reibung zwischen den Makromolekülen verringert und somit Be- 
wegungen der Polymerketten erleichtert. Die Gel-Theorie geht davon aus, dass 
die Festigkeit eines Polymers auf einer dreidimensionalen Wabenstruktur ba- 
siert. Diese Struktur entsteht durch physikalische Bindungen (attraktive Wech- 
selwirkungen) zwischen besonderen Segmenten der Polymerketten. In einem 
besonders steifen oder spröden Polymer liegen diese Verknüpfungspunkte dicht 
beieinander und führen zu einer engen Wabenstruktur. Kieme Moleküle können 
diese physikalischen Bindungen zwischen den Polymerketten brechen und die 
attraktiven Wechselwirkungen zwischen den Segmenten abschirmen. Dadurch 
reduziert sich die Anzahl der Verknüpfungen der Polymerketten und somit die 
Festigkeit des Polymers. Die wohl bekannteste Theorie, mit der man die plastifi- 
zierende Wirkung von kleinen Molekülen in einer Polymerstruktur erklären 
kann, ist die Freie Volumen Theorie. Sie besagt, dass sich zwischen den Mole- 
külen nur freier Raum befindet. Dieses freie Volumen steht den Molekülen für 
Bewegungen zur Verfügung. Der Anteil des freien Volumens in einer Polymer- 
struktur wird z. B. durch die Enden einer Polymerkette erhöht. Der Anteil von 
Polymerkettenenden kann durch die Verringerung der Molmasse des Polymers 
oder durch Anbringen von kurzen Seitenketten erhöht werden. In diesen Fällen 
spricht man von einer internen Plastifizierung (Schwarzl (1990)). Bei einer ex- 
ternen Plastifizierung verursacht die Zugabe von niedermolekularen Verbindun- 
gen zusätzliches freies Volumen, welches die Beweglichkeit und somit die 
Glasübergangstemperatur der Polymerstruktur erhöht. Daher ist bei Polymer- 
Weichmacher-Gemischen die Glasübergangstemperatur stark von der vorhande- 
nen Weichmacherbeladung abhängig. Es existieren mehrere Ansätze, die Glas- 
übergangstemperatur reiner Polymere durch Gruppenbeitragsmethoden zu be- 
rechnen (z. B. Camacho-Zuniga et al. (2003)). Allerdings ist die theoretische 
Vorhersage der Glasübergangstemperatur von Polymeren, die niedermolekulare 
Zusatzstoffe enthalten, schwierig. Chow (1980) präsentiert eine Methode, die 
Absenkung der Glasübergangstemperatur von Polystyrol durch die Zugabe ver- 
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schiedener Lösemittel zu berechnen. Allerdings ist dieses Vorgehen nicht ohne 
weiteres auf andere Stoffsysteme übertragbar. Daher wurden in dieser Arbeit die 
Glasübergangstemperaturen der untersuchten Stoffsysteme experimentell be- 
stimmt. Der Glasübergang eines Polymers kann ermittelt werden, weil sich an 
diesem Punkt gewisse Eigenschaften des Polymers ändern. Der Glasübergang 
stellt physikalisch einen Phasenübergang zweiter Ordnung dar. Bei Umwand- 
lungen erster Ordnung ändern sich fundamentale, thermodynamische Eigen- 
schaften wie die Enthalpie H oder das Volumen V sprunghaft, bei Umwandlun- 
gen zweiter Ordnung dagegen nur die ersten Ableitungen dieser Eigenschaften 
wie in Gleichung (A 20) dargestellt ist. 




dH 

~dT 


1 fdV^ 

a - — 


V 


yÖTj 


(A 20) 


c p = spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck 

H = Enthalpie 

oc = thermischer Ausdehnungskoeffizient 

V = Volumen 

Der Glasübergang kann daher z. B. durch eine abrupte Änderung der Wärmeka- 
pazität c p oder des thermischen Expansionskoeffizienten a charakterisiert wer- 
den. In dieser Arbeit wurden die Glasübergangstemperaturen der Stoffsysteme 
durch DSC-Messungen (Differential Scanning Calonmetry) bestimmt. Bei die- 
sem Verfahren werden die Wärmeströme gemessen, welche die zu untersuchen- 
de Probe im Vergleich zu einer kalibrierten Referenzprobe beim Aufheizen (Ab- 
kühlen) aufmmmt (abgibt). Am Glaspunkt ändert sich die Wärmekapazität des 
Polymers, was als deutlich sichtbarer Sprung im Thermogramm (Verlauf der 
Heizleistung über der Zeit bzw. der Probentemperatur) zu erkennen ist. Mit Hil- 
fe einer Auswertesoftware, die auf einer Tangentenkonstruktion ( Roos et al. 
(1995) s. Abb. A 12) beruht, ist es möglich, die Glasübergangstemperaturen aus 
dem Thermogramm direkt zu bestimmen. Die DSC-Messungen der Proben wur- 
den mit einem DSC 204 Phoenix der Firma Netzsch durchgeführt. Die Bestim- 
mung der Glasübergangstemperatur erfolgte bei einer Aufheiz - bzw. Abkühlra- 
te von lOK/mm. In Voruntersuchungen wurden Proben mit unterschiedlichen 
Heizraten von 20 K/min bzw. 5 K/min vermessen und die Ergebnisse mit den 
Glasübergangstemperaturen verglichen, die bei einer Aufheizrate von 10 K/min 
aufgenommen wurden (Abb. A 12). Die erhöhte Rate führte hierbei zu leicht 
unterschiedlichen Ergebnissen. Beim Erhitzen verschob sich die Glastemperatur 
zu höheren Temperaturen hin, beim Abkühlen zu niedrigeren. 
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Abb. A 12 .'Bestimmung der Glasübergangstemperatur einer PVAc-TPP-Probe mit ei- 
ner Weichmacherbeladung von Xjpp = 0,15 grpp/gpvAc aus einem Thermogramm durch 
das Tangentenverfahren. 

Diese Verzögerung kann auf die Wärmeleitung und die Trägheit der Detektion 
in Verbindung mit der schnellen Temperaturänderung zurückgeführt werden. 
Die niedrigere Rate führte zu identischen Ergebnissen wie den, unter Verwen- 
dung von lOK/min, erzielten. Die Vorbereitung der Proben für die DSC- 
Messungen gestaltete sich insbesondere für Cellulosetnacetat recht schwierig, 
da es aufgrund der hohen Lösemittelbeladung (5 gMeckgTAc) sehr schlecht mög- 
lich ist, den Boden der DSC-Probetiegel mit einer Polymerschicht zu bedecken. 
Dies ist jedoch unbedingt notwendig, da nur bei vollständig benetztem Boden 
der Wärmestrom optimal zu bzw. von der Probe geleitet werden kann. Luftein- 
schlüsse führen zu fehlerhaften Versuchsergebnissen. Die hier vorgestellten Er- 
gebnisse basieren daher auf der Vermessung von mindestens vier Proben für je- 
de Konzentration und anschließende Mittelung der erhaltenen Ergebnisse. Um 
den Einfluss der Weichmacherbeladung auf die Glasübergangstemperatur zu 
quantifizieren, wurden die Glasübergangstemperaturen sowohl von dem reinen 
Polymers als auch von Polymer- Weichmacher-Mischungen mit TPP-Beladung 
von X tpp = 0,05, 0,1, 0,15 und 0,2 gipp/gpoiymer bestimmt. Die ermittelten Glas- 
übergangstemperaturen für das Stoffsystem PVAc-TPP sind in Abb. A 13 dar- 
gestellt. Für die Glasübergangstemperatur des reinen Polymers wurden Werte 
um & = 34°C gemessen. Dies ist in guter Übereinstimmung mit Literaturanga- 
ben ( Lindemann (1999), r g = 34-39°C). Bei einer Weichmacherbeladung von 
20% hat sich die Glasübergangstemperatur auf ca. Q = 13°C gesenkt. Um die 
Glasübergangstemperatur des Stoffsystem TPP-PVAc als Funktion der Weich- 
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macherbeladung zu beschreiben, ist in dem Diagramm zusätzlich eine Regressi- 
onsgerade der Messdaten eingetragen. 



Xtpp [Qtpp/Qpvac] 

Abb. A 13: Durch DSC-Messungen ermittelte Glasübergangstemperaturen des Stoff- 

systems PVAc-TPP. 

Im betrachteten Weichmacherbeladungsbereich lässt sich die Glasüber- 
gangstemperatur des Systems gut durch einen linearen Zusammenhang wie er in 
Gleichung (A 21) geben ist, ausdrücken. 

T g [°C]=-91,5 X TPP +-n (A 21) 

Thieke (2005) zeigt für andere Stoffsysteme (Polystyrol mit verschiedenen 
Weichmachern), dass für den vollständigen Konzentrationsbereich keine lineare 
Abhängigkeit zwischen Glasübergang und Weichmacherbeladung existiert. Im 
Bereich geringer Weichmacherbeladung lassen sich allerdings die Daten auch 
mit linearen Funktionen gut beschreiben. Für geringe Lösemittelmassenbrüche 
wird von Ferry (1970) ein linearer Zusammenhang zwischen Glasübergangs- 
temperatur und Lösemittelmassenbruch vorgeschlagen. Ähnliche Ausdrücke wie 
Gleichung (A 21) werden auch in der Literatur häufig verwendet (Vrentas et al. 
( 2002 )). 

Mit Gleichung (A 21) ist somit ein Ausdruck gefunden, der die Glasüber- 
gangstemperatur des Stoffsystems TPP-PVAc als Funktion der Weichmacherbe- 
ladung beschreibt. Die Absenkung der Glasübergangstemperatur für Stoffsystem 
TPP-TAC ist in Abb. A 14 dargestellt. Man kann gut eine starke, lineare Absen- 
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kung der Glasübergangstemperatur um ca. 35°C bei einer Weichmacherbela- 
dung von 10% erkennen. 



Xtpp [9tpp/9tac] 

Abb. A 14: Absenkung der Glasübergangstemperatur von Cellulosetriacetat durch den 
Weichmacher T riphenylphosphat. 

Weiterhin sind in der Tabelle in Abb. A 15 die gemessenen Glasübergangstem- 
peraturen der untersuchten Stoffsysteme aufgehstet. 


Stof System 

Xtpp 

[gTPp/gPol] 

T g 

[°C] 

Stoff- 

sys- 

tem 

X T pp 

[gTPp/gPoly] 

T g 

[°C] 


0,00 

33,6 


0,00 

175,8 


0,05 

26,2 


0,05 

158,8 

PVAc- 

TPP 

0,10 

20,0 

TAC- 

TPP 

0,10 

141,8 


0,15 

18,3 


0,15 

140,2 


0,20 

13,2 


0,20 

139,4 


Abb. A 15: Absenkung der Glasübergangstemperaturen von Polyvinylacetat und Cellu- 
losetriacetat durch den Weichmacher Triphenylphosphat. 
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A 8 


Wiederbefeuchtungsver suche 
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Abb.A 16: Foto des Versuchsaufbaus zur Durchführung von Wiederbefeuchtungsver- 
suchen. 
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Abb. A 17: Gemessene Lösemittelbeladungsprofile bei Wiederbefeuchtungsprozess ei- 
nes 45 pm dicken PVAc-TPP -Films mit X ppp ß = 8% bei 3p ro b e = 20°C bei einer Löse- 
mittelaktivität a MeC i = 0,19. Bei diesen Bedingungen wird eine ausgeglichene MeCl- 
Beladung vonX MeC i = 0,12 gMec/gpvAc nach ca. 4 Stunden und 30 Minuten erreicht. 
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Abb. A 1 8: Gemessene Lösemittelbeladungsprofile bei dem Wiederbefeuchtungsprozess 
eines 53 pm dicken PVAc-TPP -Films mitX TPP 0 = 8 % bei >9 Prohe = 20°C bei einer Lö- 
semittelaktivität von a Me0 H = 0, 76. Bei diesen Bedingungen wird nach ca. 40 Minuten 
eine ausgeglichene MeOH -Beladung vonX Me0 H = 0,1 gMeOi/gpvAc erreicht. 
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Abb. A 19 .'Übersicht über die durchgeführten Wiederbefeuchtungsversuche mit dem 
Stoffsystem TAC-MeCl-TPP. 
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A 9 Theoretische Herleitung der WLF-Gleichung Volumen 

Die WLF-Gleichung (4.27) wurde ursprünglich von Williams, Landei und Ferry 
(1955) auf empirischem Wege gefunden. Sie beschreibt die Dynamik in Poly- 
merlösungen als Funktion der Temperatur und stellt somit eine Zeit-Temperatur- 
Superposition dar. Sie lässt sich jedoch auch theoretisch über das freie Volumen 
ableiten. Dies wurde von vielen Autoren beschneben (Wilhelm et. al. (2007)) 
und soll hier nur kurz vorgestellt werden. 

Der Anteil des spezifischen freien Lückenvolumens am Gesamtvolumen eines 
Polymers ist gegeben durch: 

M,+<r-T t y a/ ( a 22 ) 

/ = Anteil des spezifischen freien Lückenvolumens 

f g = Anteil des spezifischen freien Lückenvolumens bei T g 

T g = Glasübergangstemperatur des Polymers 

0 Cf = Thermischer Ausdehnungskoeffizient des freien Volumens 

Gilt weiterhin die Annahme, dass sich das viskoelastische Verhalten des Poly- 
mers durch das Maxwell-Modell beschreiben lässt, kami folgender Zusammen- 
hang zwischen der Relaxationszeit des Polymers und der dynamischen Viskosi- 
tät aufgestellt werden. 


r 


o 


1 

E 


(A 23) 


t 0 = Relaxationszeit des Polymers 

?j = dynamische Viskosität des Polymers 

E = Modid 

Hierbei ist E temperaturunabhängig und nur r/ eine Funktion der Temperatur. 
Verwendet man als Referenztemperatur die Glastemperatur T g des Polymers, 
kami der Shift-Faktor a T folgendermaßen dargestellt werden: 


t o,t hr 

a T = = — — 

T 0 ,T g r tT s 


(A 24) 


a T = Shift-Faktor 

Die Korrelation der Viskosität mit dem freien Volumen erfolgt mit Hilfe der 
Doolittle-Gleichung (4.29). 
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V - V f 1 

ln ?j T = ln A + B = ln A + B • ( 1) 

V f f 

A, B = von der Polymerstruktur abhängige Konstanten 
V = Gesamtvolumen des Polymers 

Vf = freies Volumen 

Am Glasübergangspunkt ergibt sich 

j - r j" r 

ln77 r =\nA + B — = ln A + B-(— — 1) 

v f 4 


(A 25) 


(A 26) 


Subtraktion der Gleichungen. (A 26) von (A 25) sowie Einsetzen von (A 22) er- 
gibt: 


ln^ = £- 
dr 


vf g +V-T g )-cc f f gJ 


bzw. 


, d T , ~(B/ 2,303 ■ f )-{T - T ) 

log — = log a T = - s s 


dr 


f g /oc f+ (T-T e ) 


(A 27) 


(A 28) 


Ein Vergleich dieser theoretisch hergeleiteten WLF-Gleichung mit der empi- 
risch ermittelten zeigt, dass f g und cp universell, also für alle Polymere etwa 
gleich sind. Für amorphe Polymere kann für f g ~ 0,025 und cp~ 4,8x1 0‘ 4 K' 1 an- 
genommen werden. Wenn diese Konstanten zusammengefasst werden, erhält 
man die in Kapitel 4.3.2 angegebenen, universellen WLF-Konstanten. 


-B ! 2,303 • f g = cf , f g /a f =c f 


(A 29) 


A 10 Zusammenhang der Diffusionskoeffizienten im volumenbezogenen 
und mitbewegten Koordinatensystem 

Der flächenbezogene Diffusionsstrom jf einer Komponente i in einem ortsfes- 
ten, volumenbezogenen Koordinatensystem lässt sich allgemein wie folgt be- 
schreiben: 


j:=pA“,-u v ) 

p] = von der Polymerstruktur abhängige Konstanten 


(A 30) 
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u i = Geschwindigkeit der Komponente i 

u v = mittlere Geschwindigkeit des Kontrollvolumens 

Die Kinetik des dann enthaltenen Stoffstrom j] lässt sich mit dem ersten 
Fick’ sehen Gesetz beschreiben: 


hl = ~D\ 


v 


(A 31) 


dz 

t - Diffusionskoeffizient im volumenbezogenen Koordinatensystem 


’ p dz 

Dl - 

Die Beziehung zwischen volumen- und polymerbezogenen Koordinaten lautet: 

dC 


V TT 

Pp ‘ ^ p ~ typ 


dz 


(A 32) 


q> = Volumenanteil des Polymers 

Der Vergeich der beiden Diffusionsströme jf und jf (4.44) in dem volumenbe- 
zogenen bzw. mitbewegten Koordinatensystem 


■p -v v -P 

J, =Ji ■ Ji 


(A 33) 


und einer anschließenden Koordmatentransformation zeigt den Zusammenhang 
zwischen D] p und Df p . Für eine binäre Polymerlösung ergibt sich der von 
Crank (1950) hergeleitete Ausdruck: 





(A 34) 


A 11 Vergleich von Sorptionsisothermen von MeOH in reinem PVAc und 
einer PVac-TPP-Mischung 
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Volumenbruch cp MeOH [m 3 MeOH /m 3 ges] 


Abb. A 20:Flory-Hnggins Wechselwirkungsparameter von MeOH in einer PVAc-TPP- 
,\ lisch ii ng mit einer Weichmacherbeladung vonXppp = 0,11 grpp/pvAc ■ Der eingetragne 
Verlauf des Wechselwirkungsparameters als Funktion des Lösemittelvolumenbruchs 
wurde von Schabei (2004) an Soiptionsdaten des Stoffsystems PVAc-MeOH ermittelt. 
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0,3 
0,2 
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0,0 
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x MeOH [QlVteOH^Q Feststoff] 

Abb. A 21:Vergleich gemessener (Punkte)und mit dem Flory-Huggins-Modell berech- 
neter (Linie) Sorptionsisotherme für Methanol in reinem PVAc und einer TPP-PVAc- 
Mischung. Derbei der Rechnung verwendete Wechselwirkungsparameter Mnirde an 
Sorptionsdaten von MeOH in reinem PVAc angepasst. 
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A 12 Sorptionsisothermen von MeCI in reinem TAC 



0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 


Volumenbruch <p MeC , [m 3 MeC ,/m 3 ges ] 


Abb. A 22:Flory-Huggins Wechselwirkungsparameter von Methylenchlorid in TAC als 
Funktion des Lösemittelvolumenbruchs. 



Abb. A 23: Vergleich gemessener (Punkte)und mit dem Flory-Huggins-Modell berech- 
neter (Linie) Sorptionsisotherme für Methylenchlorid in reinem TAC. Wie man erken- 
nen kann, ist das Sorptionsgleichgewicht nicht von der Temperatur abhängig. 
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A 13 Diffusionskoeffizienten in Gasgemischen nach Füller 


A = 


1,013 ■ 10" 7 T 1 - 75 (l/M, +1 /M g ) 


(A 35) 


D io = Fickscher Diffusionskoeffizient in der Gasphase [ m 2 /s ] 

T = Temperatur [K] 

p = Druck [bar] 

M t = Molmasse [g/mol] 

^ v = Diffusionsvolumen der Komponenten 


Parameter zur Berechnung der binären Diffusionskoeffizienten in der Gasphase: 



Methanol 

Methylenchlorid 

Naphthalin 

Luft 

Molmasse [g/mol] 

32,04 

84,93 

128 

29 

Diffusionsv o lumen 

29,9 

59,5 

140,4 

20,1 


A 14 Bestimmung des gasseitigen Stoffübergangskoeffizienten 

Bei der Bestimmung des gasseitigen Stofftransportes ist aufgrund der geringen 
Kanalquerschnittsfläche nicht sicher, ob die Messsonde zur Ermittlung der 
Strömungsgeschwindigkeit sowie die überströmte Platte selbst die Strömungs- 
bedmgungen im Kanal signifikant stören. In diesem Fall wäre eine Beschrei- 
bung des Stoffübergangskoeffizienten mit Sherwood- Korrelation einer frei über- 
strömten Platte (Gleichung (4.3)) nicht zulässig. Daher soll der gasseitige Stoff- 
transport experimentell über Messungen, des in den Luftstrom sublimierenden 
Naphthalmmassenstroms, bestimmt werden. Identische Umströmungsverhältnis- 
se, wie sie bei den Wiederbefeuchtungsversuchen im Kanal herrschen, wurden 
realisiert, indem spezielle Messmgplatten eingesetzt wurden, die in ihren Abma- 
ßen dem Filmtisch entsprechen, der bei den Wiederbefeuchtungsversuche ver- 
wendet wurde. Der Anfang des Polymerfilms wird hierbei durch eine zusätzli- 
che Materialkante von 0,1 mm Höhe simuliert. Abb. A 24 zeigt den Ver- 
suchsaufbau aus Strömungskanal mit geöffnetem Kanaldeckel und Platte mit 
einer mit Naphthalin gefüllten Nut. 
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Abb. A 24: Versuchsaufbau zur Bestimmung integraler Stoffübergangskoeffizienten im 
kleinen Kanal durch Naphthalinsublimation in den Luftstrom. 

Der Strömungskanal wird mit Hilfe der Membranpumpe durchströmt. Mit die- 
sem Aufbau wurde der gasseitige Stoffübergangskoeffizient der Platte in dem 
kleinen Kanal bestimmt und die Ergebnisse mit theoretischen Vorhersagen der 
Emzelkörper-Korrelation verglichen. Bei Übereinstimmung von Messung und 
Theorie kann der Filmtisch als überströmt er Einzelkörper betrachtet und die 
Standardbeziehungen nach dem Wärmeatlas angewendet werden. Die Ergebnis- 
se zeigen, dass die experimentell bestimmten Stoffübergangskoeffizienten nicht 
mit den bekannten Korrelationen zu beschreiben sind. Daher wurde eine empiri- 
sche Gleichung aufgestellt, die den Stoffübergang in dem kleinen Kanal be- 
schreibt. Die Bestimmung der Stoffübergangskoeffizienten erfolgte gravimet- 
risch. In den für diese Versuche speziell hergestellten Platten befindet sich eine 
gefräste Nut, die mit Naphthalin gefüllt wurde. Während der Versuchsdauer 
wurde die Massenabnahme des Naphthalins auf einer Messingplatte beobachtet. 
In Abb. A 25 ist exemplarisch für einen Versuch die lineare Abnahme der Naph- 
thalmmasse über der Zeit gezeigt. Aufgrund des konstanten Massenstroms wäh- 
rend der Versuchsdauer kann angenommen werden, dass hydrodynamische Ef- 
fekte, verursacht durch die Absenkung der Naphthalinoberfläche, auf den Stoff- 
übergang vemachlässigbar sind. 
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Abb. A 25: Gemessene Massenabnahme durch Naphthalin Sublimation in dem Luft- 

strom des Kanals. 

Aus dem gemessenen Massenstrom lässt sich unter Verwendung des linearen 
Ansatzes für die Stoffübergangskmetik ( Schlünder (1984)) der integrale Stoff- 
übergangskoeffizient über die Nutbreite bestimmen: 


ß 


m 

JFFNArV) 


(A 36) 


ß = integraler Stoffübergangskoeffizient 

m = Massenstrom des sublimierenden Naphthalins 

A = Fläche der mit Naphthalin gefüllten Nut 

M N = Mohnasse Naphthalin 

y* = Naphthalinmolenbruch an der Phasengrenze 

Der in der Gleichung enthaltene Naphthahnmolenbruch an der Phasengrenze 
wird über den Dampfdruck des Naphthalins mit Hilfe der Antome-Gleichung 
berechnet. Die notwendigen Parameter sind in Anhang A 15 tabelliert. Die ge- 
messenen Naphthahnmassenströme sowie die daraus mit Gleichung (A 36) be- 
rechneten integralen Stoffübergangskoeffizienten während eines Versuchs sind 
in Abb. A 26 dargestellt. 
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Abb. A 26: Gemessene Naphthalinmassenströme und die daraus berechnete Stoffüber- 
gangskoeffizienten während eines Versuchs. 


Es wurden zwei Versuchsreihen zur Bestimmung des gasseitigen Stoff- 
übergangskoeffizienten durchgeführt. Zuerst sollte geklärt werden, an welchem 
Punkt der Beginn der hydrodynamischen Grenzschicht am Filmtisch liegt. Dass 
dieser einen Einfluss auf den lokalen Stoffübergang hat, und daher berücksich- 
tigt werden muss, wurde von Zhou (2008) gezeigt. Zur theoretischen Vorhersage 
der lokalen Stoffübergangskoeffizienten an unterschiedlichen Stellen des Filmes 
kann ein von Brauer (1971) vor geschlagener Ansatz verwendet werden: 


Sh 


X+Xq 


ßx + x 0 <X-X 0 ) 

D 


0,332- VRE” f/Sc 


. 3/4 


1 - 1/3 


X r 


yX Xq j 


(A 37) 


x= Abstand zwischen Messstelle und Beginn der stofflichen Grenzschicht 

x 0 = Versatz zwischen Beginn der hydrodynamischen und stofflichen 
Grenzschicht 

Die Trocknung einer Filmoberfläche beginnt stets an der stromaufwärts 
gerichteten Filmkante, an der sich zu Versuchsbegmn auch der Anfang der stoff- 
lichen Grenzschicht befindet. Im Verlauf der Trocknung wandert die Feuchte im 
Film stromabwärts und mit ihr die stoffliche Grenzschicht. Prinzipiell kann der 
Beginn des hydrodynamischen Anlaufes an verschiedenen Stellen des Filmti- 
sches sein. Als mögliche “Stolperkante“, die den Beginn des hydrodynamischen 
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Anlaufs initiiert, kann hier die stromaufwärts liegende Plattenkante oder die 
Filmkante fungieren. Denkbar ist auch, dass der Beginn der hydrodynamischen 
und der stofflichen Grenzschicht zusammenfallen und somit beide mit der sich 
bewegenden Trocknungsfront mitwandem. Zur Berücksichtigung des örtlichen 
Abstandes zwischen dem Beginn der hydrodynamischen und stofflichen Grenz- 
schicht wurde von Brauer die Koordinate x 0 eingeführt. Der Abstand zwischen 
Beginn der hydrodynamischen Grenzschicht und der Stelle des zu berechnenden 
lokalen Stoffübergangskoeffizienten wird durch die Koordinate x ausgedrückt. 

Zur Bestimmung des Beginns der hydrodynamischen Grenzschicht am 
Filmtisch wurde eine erste Versuchsreihe durchgeführt. Hierzu wurden die vier, 
in Abb. A 27, dargestellten Messingplatten verwendet. Die Breite, der mit Naph- 
thalin gefüllten Nuten, ist identisch, die Position der Nut ist von Platte zu Platte 
um 5 mm stromabwärts versetzt. Durch Messungen der Naphthalm- 
Massenströme wurden die integralen Stoffübergangskoeffizienten für die unter- 
schiedlichen Nutpositionen bestimmt. Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe sind 
in Abb. A 28 dargestellt. Zusätzlich zu den experimentell ermittelten integralen 
Stoffübergangskoeffizienten sind in dem Diagramm auch die theoretisch be- 
rechneten Verläufe des integralen Stoffübergangskoeffizienten an den jeweili- 
gen Nutpositionen eingetragen. 



Abb. A 27 :Messingplatten mit Naphthalinnut zur Bestimmung des integralen Stoff- 
iibergangskoeffizienten an verschiedenen Positionen. 


Die Berechnung dieser Verläufe erfolgte durch Integration von Gleichung (A 
37) über der Nutbreite und für die drei möglichen Fälle des Beginns der hydro- 
dynamischen Grenzschicht (Plattenkante, Filmkante, Nutkante). Die Ergebnisse 
zeigen, dass sich die experimentell bestimmten Stoffübergangskoeffizienten nur 
dann durch die von Brauer angegebene Korrelation beschreiben lassen, wenn 
der stoffliche und der hydrodynamische Anlauf zusammenfallen, d.h. die jewei- 
lige Nutkante auch als “Stolperkante“ für den hydrodynamischen Anlauf fun- 
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giert. Ein Beginn der hydrodynamischen Grenzschicht an der Filmkante oder 
Plattenkante ist nicht geeignet, die experimentellen Ergebnisse zu beschreiben. 
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Abb. A 28: Vergleich gemessener und berechneter integraler Stoffübergangskoeffi- 
zienten als Funktion der Nutposition. 


In einer weiteren Versuchsreihe soll nun überprüft werden, ob der lokale 
Stoffübergangskoeffizient über den Film durch die Emzelkörper-Korrelation 
unter Berücksichtigung des ermittelten Beginns der hydrodynamischen Grenz- 
schicht korrekt beschrieben werden kann. Bei dieser zweiten Versuchsreihe wur- 
den wiederum vier Messmgplatten angefertigt, bei denen der Abstand zwischen 
Plattenkante und Nut konstant ist, aber Nutbreite von Platte zu Platte vergrößert 
wurde (Abb. A 29). 



Abb. A 29: Messingplatten mit verschiedenen Nubreiten zur Bestimmung des lokalen 
Stoffübergangskoeffizienten. 
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Mit diesen vier Platten, die durch ihre unterschiedlichen Nutbreiten verschiede- 
ne Bereiche des Filmtischs abdecken, wurde der integrale Stoffübergangskoeffi- 
zient experimentell bestimmt. In Abb. A 30 sind die, in der zweiten Versuchs- 
reihe bestimmten integralen Stoffübergangskoeffizienten bei variabler Nutbreite 
und konstanter Position der vorderen Nutkante, dargestellt. Zusätzlich ist in dem 
Diagramm noch der berechnete Verlauf des integralen Stoffübergangskoeffi- 
zienten einer überströmten Platte mit hydrodynamischem Anlauf an der Nutkan- 
te nach Brauer eingetragen (gepunktete Lime). Diesen Verlauf erhält man nach 
Integration von Gleichung (A 37) über die Nutbreite. 
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Abb. A 30: Gemessene integrale Stoffübergangskoeffizienten bei variabler Nutbreite 
und konstanter Position der Nutkante. Die Korrelation nach Brauer zeigt keine Über- 
einstimmung mit den Messdaten. Eine Potenzfunktion wurde zur Anpassung der integ- 
ralen Stoffübergangskoeffizienten verwendet - durch Differenzieren dieses Verlaufs 
erhält man den lokalen Stoffübergangskoeffizienten. 

Es hat sich gezeigt, dass die Standardkorrelation für eine laminar umströmte 
Platte nicht geeignet ist, um die Messdaten zu beschreiben. Daraus muss ge- 
schlossen werden, dass der Filmtisch im verwendeten Kanal nicht als frei um- 
strömter Emzelkörper betrachtet werden kann. Die entsprechenden Standardkor- 
relationen sind zur Beschreibung des Stoffübergangs in der Gasphase nicht an- 
wendbar. 

Um dennoch den, für die Simulation benötigten Ausdruck für den lokalen 
Stoffübergangskoeffizienten über der Filmlänge zu erhalten, wurde versucht, die 
Messwerte des integralen Stoffüberganskoeffizienten durch eine Regressions- 
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kurve zu beschreiben. Wie in Abb. A 30 gezeigt, kann der Verlauf des integralen 
Stoffüberganskoeffizienten gut durch eine Potenzfunktion der Form 



0,0158 


f x V 0 ’ 2748 


V mm J 


(A 38) 


dargestellt werden. Der gesuchte Verlauf des lokalen Stoffübergangskoeffizien- 
ten als Funktion seiner Position x kann nun durch Differenzieren von Gleichung 
(A 38) berechnet werden: 


ß=j\ß„^ 


_ d(ß ■ L) 


dL 


L=x 


(A 39) 


Für den lokalen Stoffübergangskoeffizienten erhält man so folgenden Ausdruck: 



-0,0043 


s \ - 0,2748 
l X 


+ 0,0158 


/ \ - 0,2748 

' X \ 


V mm 


\ mm 


(A 40) 


Der Verlauf des lokalen Stoffüberganskoeffizienten ist in Abb. A 30 gestrichelte 
eingezeichnet. Mit Hilfe dieser Funktion kann der Stoffübergang in dem kleinen 
Kanal modellhaft beschrieben werden. 


A 15 Antoine Parameter 

Die Antoine-Gleichung kann zur Berechnung des Sättigungsdampfdrucks einer Kom- 
ponente (in Pa) als Funktion der Temperatur herangezogen werden. In 

Abb. A 3 1 sind die verwendeten Antome Parameter aufgelistet (Raid (1977)). 


log 


P 


m' 


V Po 


= A — 


B 


C+T/°C 


(A 41) 



A 

B 

C 

Methanol 

8,1974 

1574,99 

238,86 

Methylenchlorid 

7,2052 

1138,91 

231,45 

Naphthalin 

13,57 

3734 

273,15 


Abb. A 31: Übersicht über die verwendeten Antoine-Konstanten. 
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A 16 Bestimmung des Diffusionskoeffizienten von MeOH im Stoffsystem 
PVAC-MeOH-TPP 



Zeit [h] 


Abb. A 32: Vergleich der gemessenen, integralen Trocknnngsverlaufskurven von 
PVAc-MeOH-TPP -Filmen mit unterschiedlicher Weichmacherbeladung. Die Endfilm- 
dicken variieren zwischen 57 und 61 /um. 
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Abb. A 33: Vergleich gemessener mit gerechneten Lösemittelbeladungsprofile eines 
PVAc-MeOH-TPP-Films während der Trocknung bei 3 Prohe = 20°C und u = 0,2 m/s. 
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A&A A 34: Vergleich der gemessenen mit gerechneten, integralen Trocknungsver- 

laufskurve eines PVAc-MeOH-TPP-Films während der Trocknung bei &p ro be = 20°C 
und u = 0,2 m/s. Der Diffusionskoeffizien t kann sehr gut mit Gleichung (4.26) und den 
Parametern a. = 29,8, b — 282,1 und c = 12,71 beschrieben werden. 
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X TP p [gTPp/gpvAc] 

Abb. A 35: Bestimmung der Polynome der Parameter a, b und c als Funktion der 
Weichmacherbeladung für die Beschreibung der Diffusionskoeffizientenverläufe von 
Methanol im Stoffsystem PVAc-MeOH-TPP bei Ö-p robe = 20°CMethanol im Stoffsystem 
PVAc-MeOH-TPP bei 0 Probe - 2 (PC. 



X|V1eOH [gMeOH^g PVAc] 


Abb. A 36: Vergleich zwischen den Diffusionskoeffizientenverläufe von Methanol, die 
durch Anpassung an Trocknungsv ersuche bestimmt wurden (Linien) und den mit der 
Masterfunktion berechneten (Punkte) bei & Probe = 20°C. 
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A 17 Langzeitversuche bei erhöhter Temperatur: Stoffsystem PVAc-TPP 



Abb. A 37: Vergleich gemessener (Punkte) und gerechneter (Linien) Weichmacherbe- 
ladungsprofile zu verschiedenen Zeitpunkten des Ausgleichsprozesses in einem PVAc- 
TPP -Film bei » p ro b e = 40°C und einer mittleren Weichmacherbeladung von 
X T pp 0 = 0,13 grpp/gpvAc- 


Stoffsystem 

»Probe [°C] 

a 

b 

c 

PVAc-TPP 

40 

42,9 

17,8 

1,60 

46,5 

40,7 

93,8 

3,36 

56 

38,0 

93,8 

3,60 

63 

36,4 

93,8 

3,65 

73 

35,0 

93,8 

3,65 

TAC-TPP 

100 

51,0 

93,8 

4,58 

110 

40,6 

93,8 

3,36 

126,5 

35,5 

113,8 

3,55 


Abb. A 38: Parameter a, b und c zur Beschreibung der Diffusionskoeffizientenverläufe 
des Weichmachers TPP als Funktion des Weichmachers mit Gleichung (4.26). 
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A 18 Bestimmung des Diffusionskoeffizienten von TPP im Stoffsystem 
PVAc-MeOH-TPP bei S Probe =20°C 



Abb. A 39: Vergleich gemessener (Punkte) und gerechneter (Linien) Weichmacherbe- 
lad ungsprofile zu verschiedenen Zeitpunkten des Ausgleichsprozesses in einem PVAc- 
MeOH-TPP-Film bei einerLösemittelbeladung von X Me0 n % 0, 099 gMeOf/gpvAc und 
0 Probe = 20°C. 
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Abb. A 40: Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers TPP als Funktion der 
Lösemittelbeladung bei = 20°C. Die eingetragen Verläufe entsprechen unter- 
schiedlichen Weichmacherbeladungen vonX TPP — 0 bis 0,15 grpp/gpvAc- 


CU 

<D 


E 


re 

i— 

re 

Q. 



Xtpp [Qtpp/Qpvac] 

Abb. A 41 .-Bestimmung der Polynome der Parameter a, b und c als Funktion der 
Weichmacherbeladung für die Beschreibung der Diffusionskoeffizientenverläufe von 
TPP im Stoffsystem PVAc-MeOH-TPP bei 0 Probe - 20°C. 
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A 19 Bestimmung des Diffusionskoeffizienten von TPP im Stoffsystem 
PVAc-MeCI-TPP bei S Prol)e =30°C 



Abb. A 42: Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers TPP bei unterschiedli- 
chen Methylenchloridbeladungen als Funktion der Weichmacherbeladung bei 30°C. 



Abb. A 43 : Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers TPP als Funktion der 
Lösemittelbeladung bei d Probe = 30°C. Die eingetragenen Verläufe entsprechen unter- 
schiedlichen Weichmacherbeladungen vonX TPP = 0 bis 0,15 grpp/gpvAc ■ 
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Abb. A 44: Bestimmung der Polynome der Parameter a, b und c als Funktion der 
Weichmacherbeladung für die Beschreibung der Diffusionskoeffizientenverläufe von 
TPP im Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP bei » Probe = SO°C. 



Abb. A 45 .-Vergleich zwischen den Diffusionskoeffizientenverläufen von TPP im Stoff- 
system PVA-MeCl-TPP die durch Anpassung an Trocknungsversuche bestimmt wur- 
den (Linien) und den mit Gleichung (5.4) berechneten (Punkte) bei $ Pro b e = 30°C. 
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A 20 Ermittelte Parameter a , b und c zur Beschreibung des Diffusionskoef- 
fizienten von TPP im Stoffsystemen PVAc-MeOH-TPP 


Stoff System 

0 Probe 

[°C] 

XvieOH [gMe- 
OH/gPVAc] 

a 

b 

c 

PVAc- 

MeOH-TPP 

20 

0 

54,2 

181,0 

5,88 

0,052 

36,8 

149,3 

4,95 

0,075 

33,7 

135,8 

4,65 

0,099 

32,0 

125,6 

4,46 

0,162 

29,0 

108,5 

3,94 


Abb. A 46: Übersicht über ermittelte Parameter a, b und c die mit Gleichung (4.26) die 
Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers im Stoffsystem PVAc-MeOH-TPP 
als Funktion der TPP -Beladung D ppp pvAc-MeOH = f(Xppp) bei 3 Pro b e — 20°C beschrei- 
ben. 


Stoffsystem 

0 1 Probe 

[°C] 

X T pp 

[gTPp/gPVAc] 

a 

b 

c 



0 

54,2 

540 

24.00 

PVAc- 

20 

0,05 

48,9 

472 

20,75 

MeOH-TPP 

0,10 

45,5 

412 

18,15 



0,15 

43,2 

387 

16,85 


Abb. A 47: Übersicht über ermittelte Parameter a, b und c, die mit Gleichung (5.4) die 
Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers im Stoffsystem PVAc-MeOH- TPP 
als Funktion der MeOH-Beladung D TPP pvAc-MeOH =f(XMeon) bei 3 Pro be — 20°C be- 
schreiben. 
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A 21 Ermittelte Parameter a , b und c zur Beschreibung des Diffusionskoef- 
fizienten von TPP in dem Stoffsystemen PVAc-MeCl-TPP 


Stoffsys- 

tem 

^ Probe 

[°C] 

X TPP> 0 

[gjpp/ gpVAc] 

XMeCl 

[§MeCl/gPVAc] 

a 

b 

c 

PVAc- 

MeCl-TPP 

20 

0,08 

0 

54,2 

181,0 

5,88 

0,08 

0,120 

35,4 

142,0 

4,95 

0,08 

0,174 

32,5 

121,0 

4,44 

0,08 

0,262 

29,5 

103,0 

3,92 

0,08 

0,338 

28,0 

82,2 

3,36 

0,08 

0,419 

26,8 

70,5 

2,96 

0,15 

0,198 

31,0 

117,0 

4,32 

0,15 

0,278 

29,1 

97,3 

3,78 

0,15 

0,283 

28,9 

96,2 

3,74 

0,15 

0,424 

27,5 

66,7 

2,94 

30 

0,08 

0 

47,3 

146,5 

5,01 

0,08 

0,111 

32,7 

114,3 

3,85 

0,08 

0,158 

30,5 

104,0 

3,59 

0,08 

0,228 

28,5 

90,4 

3,30 

0,08 

0,258 

28,0 

85,3 

3,17 

0,08 

0,353 

26,5 

73,2 

2,85 


Abb. A 48: Übersicht über ermittelte Parameter a, b und c, die mit Gleichung (4.26) 
die Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers im Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP 
als Funktion der TPP -Beladung Drpp,pvAc-MeCi = fQ6ppp) bei 3p ro be = 20°C und 
3p rote = 3 0°C beschreiben. 
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Stoffsystem 

^ Probe 

[°C] 

X T pp 

[gTPp/gPVAcl 

a 

b 

c 

PVAc- 

MeCl-TPP 

20 

0 

54,2 

216 

10,51 

0,05 

48,9 

190 

9,21 

0,10 

45,5 

159 

7,86 

0,15 

43,2 

147 

7,31 

m 

0 

47,3 

254 

11,83 

0,05 

43,7 

188 

9,00 

0,10 

41,3 

143 

7,08 

0,15 

39,6 

IIP 

6,01 


Abb. A 4h Übersicht über ermittelte Parameter a, b und c, die mit Gleichung (5.4) die 
Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers im Stoffsystem PVAc-MeCl-TPP als 
Funktion der MeCl-Beladung D TPP pvAc-MeCi = fff Med) bei <9 Pro be — 20°C beschreiben. 


A 22 Ermittelte Parameter a, b und c zur Beschreibung des Diffusionskoef- 
fizienten von TPP in dem Stoffsystemen TAC-MeCl-TPP 


XtPP, 0 [gTPp/ gTAc] 

X-MeCl [gMeCl/gTAc] 

a 

b 

c 

0,15 

0,127 

43,8 

44,2 

2,44 

0,15 

0,168 

39,7 

24,0 

1,58 

0,15 

0,236 

44,7 

95,3 

4,94 

0,15 

0,378 

38,7 

85,5 

4,34 

0,15 

0,402 

43,8 

27,1 

3,32 


Abb. A SüiÜbersicht über ermittelte Parameter a, b und c, die mit Gleichung (4.26) 
die Diffusionskoeffizientenverläufe des Weichmachers im Stoffsystem TAC-MeCl-TPP 
als Funktion der TPP -Beladung D ppp ,TAC-MeCi = fff tpp) bei Sp ro b e = 20°C beschreiben. 
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A 23 Zweischichtversuche zur Bestimmung des Diffusionskoeffizienten 
von TPP in Polymersystemen bei hoher Lösemittelbeladung 



Abb. A 51 .-Vergleich gemessener (Punkte) und gerechneter (Linien) Weichmacherbe- 
ladungsprofile zu verschiedenen Zeitpunkten des Ausgleichsprozesses in einem 
PVAc-MeOH-TPP-Film bei $p I0 be m 15°C und einer Lösemittelbeladung von 
55 Me OH = 0,46 gMeOl/gPVAc- 


Stoffsystem 

Xlsui [gLsm/gPVAc] 

DtpP ; PVAc-Lsih 

[m 2 /s] 

PVAc-MeCl- 

TPP 

0,45 

2,5T0' 12 

0,55 

6,5T0‘ 12 


0,60 

7,0-10' 12 


0,74 

l,7T0‘ n 

PVAc-MeOH- 

0,46 

1,4T0" U 

TPP 




Abb. A 52: Übersicht über die durch Zweischichtversuche ermittelten Diffusionskoeffi- 
zienten des Weichmachers. Die Versuche wurden bei Strobe = 1 5 °C und einer durch- 
schnittlichen Weichmacherbeladung von XtpP '0 = 0,08 gppp/gpvA C durchgeführt. 
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A 24 Bestimmung von Selbstdiffusionskoeffizienten mit Hilfe der NMR- 

Spektroskopie 

Wie in Abschnitt 5.5 bereits erwähnt, wurden Selbstdiffusionskoeffizienten des 
Weichmachers in Polymerlösungen mit Hilfe der Feldgradienten Kemspinreso- 
nanzspektroskopie (nuclear magnetic reconanz NMR) ermittelt. Die Messungen 
wurden am Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik der Uni- 
versität Karlsruhe ausgeführt. Die Probenvorbereitung für die NMR -Messungen 
beschränkt sich auf das Ansetzen der Polymerlösungen mit gewünschter Zu- 
sammensetzung in speziellen Proberöhrchen. Damit sich die Zusammensetzung 
der Lösung während der Untersuchung nicht ändert, wurden die Probenröhrchen 
mit einem Teflonstopfen gasdicht verschlossen. Die Proben wurden in dem 
NMR- Spektrometer der Firma Bmker auf die gewünschte Temperatur von 
d p robe = 20°C temperiert und die Untersuchungen durchgeführt. Die Bestim- 
mung der Selbstdiffusionskoeffizienten der einzelnen Spezies der Polymerlö- 
sung aus den experimentellen Daten erfolgte durch eine Software von Bmker. 
Im Folgenden soll kurz ein Überblick über den theoretischen Hintergrund der 
Feldgradienten-NMR gegeben werden. Detaillierte Infonnationen zur NMR- 
Messtechmk und Selbstdiffusionskoeffizientenbestimmung sind z. B. bei Höre 
(1995) oder Stejskal und Banner (1965) zu finden. 

Die NMR- Spektroskopie beruht auf der Wechselwirkung eines magneti- 
schen Wechselfeldes B } (im Radiofrequenzbereich) mit dem magnetischen 
Kemdipolmoment bei einem angelegten äußeren statischen Magnetfeld B 0 . Das 
statische Magnetfeld bewirkt aufgrund der Besetzungsunterschiede der Kem- 
spins eine makroskopische Magnetisierung M. Im thermischen Gleichgewicht ist 
die makroskopische Magnetisierung parallel zu dem angelegten statischen Mag- 
netfeld ausgerichtet. Wird die Gesamtmagnetisierung durch ein eingestrahltes 
magnetisches Wechselfeld B / um den Drehwinkel von 90° gedreht, dann präzi- 
diert die Gesamtmagnetisierung mit der Lamorfrequenz co L um die z-Achse. Das 
System wurde von dem emgestrahlten Wechselfeld gestört und befindet sich nun 
nicht mehr im Gleichgewicht. In einem homogenen, statischen Magnetfeld rela- 
xiert die Gesamtmagnetisierung in das thermische Gleichgewicht zurück. Man 
unterscheidet in diesem Zusammenhang zwei Arten der Relaxation. Zum einen 
tritt die Relaxation durch den Verlust der Präzisionsphasenkohärenz aufgrund 
von Spin-Spin Wechselwirkungen auf. In diesem Fall spricht man von der Spm- 
Spm-Relaxation oder auch transversalen Relaxation mit der charakteristischen 
Relaxationszeit 7Y Bei der Spm-Gitter-Relaxation oder longitudinalen Relaxati- 
on wird zum anderen das Gleichgewicht in der Relaxationszeit T ) erreicht, in- 
dem em Energieaustausch mit dem Molekulargitter stattfindet. Das zeitliche 
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Verhalten der makroskopischen Gesamtmagnetisierang kann mit Hilfe der 
Bloch-Gleichung ( Bloch (1946)) beschrieben werden: 


dM 

dt 


= y ■ (M x B ) 


(A 42) 


M = makroskopische Gesamtmagnetisierung 

Y = gyromagnetisches Verhältnis 

B = Gesamtmagnetisierung 

Die Lösung der Differentialgleichung ergibt sich in der xy -Ebene zu: 


M (t) = M (t = 0)exp 


V T 2 j 


(A 43) 


T 2 = transversale Relaxationszeit 

Ist das äußere Magnetfeld homogen, kann die transversale Relaxationszeit T 2 
direkt aus der abnehmenden Amplitude des detektierten Signals bestimmt wer- 
den. Bei einem inhomogenen Magnetfeld ist die Lamorfrequenz (Resonanzfre- 
quenz) ortsabhängig und dies führt zu einer Dephasierung der Magnetisierung. 
Um in einem solchen Fall die Relaxationszeit bestimmen zu können, führt man 
ein Spin-Echo oder Hahn-Echo ( Hahn (1950)) durch. In Abb. A 53 ist schema- 
tisch der Ablauf des Halm-Echos auf gezeigt. 

90 s ° 180,° 

B . i_|_2 3 | 4 5 



Abb. A 5 3 : Sch e ma tisch e Darstellung einer Spin-Echo Impulssequenz ohne Gradienten 
(1: Magnetisierungsvektor; 2: Störung; 3: Dephasierung; 4: Refokussierung aufgrund 
eines Inversionsimpulses; 5: Spin-Echo). 
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Zunächst wird ein 90° Impuls aufgegeben, der die Gesamtmagnetisierung in die 
xy-Ebene dreht (2). Die Impulsdauer ist verglichen mit der Relaxationszeit sein- 
kurz. Aufgrund von Inhomogenitäten des Magnetfeldes kommt es zur Dephasie- 
rung einzelner Magnetisierungskomponenten (3). Durch einen zweiten Impuls 
(180°) mit doppelter Impulsdauer nach einer Zeitdauer von T E /2 erfolgt eine In- 
version, welche zu einer Refokussierung der Magnetisierung führt (4). Zum 
Zeitpunkt T E (Echo-Zeit) befinden sich die Kemspms wieder in Phase (5), d.h. 
das Magnetfeld ist wieder homogen. Das Spin-Echo wird in der Spule induziert 
und als freier Induktionsabfall FID (free mduction decay) aufgenommen. Mit 
einer Fouriertransformation wird der auf genommene FID zu einem NMR- 
Spektrum umgewandelt. Die Amplitude des Signals sinkt aufgrund der transver- 
salen Relaxation nach Gleichung (A 43). Verdeutlicht ist dieser Zusammenhang 
in Abb. A 54. Eine vollständige Refokussierung findet nur dann statt, wenn sich 
die Moleküle an derselben Stelle des äußeren Magnetfeldes befinden, an der sie 
magnetisiert wurden. 


90 x ° 180 x ° 180 x ° 180 x ° 180 x ° 



Abb. A 54: Schematische Darstellung einer Impulsfolge mit sinkender Magnetisierung 
aufgrund von transversaler Relaxation (T 2 : transversale Relaxationszeit; 

T 2 - transversale Relaxationszeit bei Inhomogenitäten ) 


Durch Diffusionsvorgänge in der untersuchten Probe befinden sich die Moleküle 
aufgrund von Magnetfeldmhomogemtäten in Bereichen mit unterschiedlichen 
Feldstärken und unterschiedlichen Resonanzfrequenzen. Die durch den ersten 
Impuls hervorgerufene Dephasierung kann durch den zweiten Impuls daher nur 
zum Teil wiederhergestellt werden, d.h. es findet keine vollständige Refokussie- 
rung statt. Die Amplitude des Spin-Echos wird deshalb aufgrund von Diffusi- 
onsbewegungen abnehmen. Zur Bestimmung des Selbstdiffusionskoeffizienten 
wird ein gepulstes, magnetisches Feldgradienten Spin-Echo (pulsed-gradient 
spm-echo) durchgeführt. Mit Kenntnis der Stärke des angelegten Feldgradienten 
und der Echo-Zeit T E wird der Selbstdiffusionskoeffizient über die Dämpfung 
der Spin-Echo Amplitude bestimmt. In Abb. A 55 ist der Ablauf eines gepuls- 
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ten, magnetischen Feldgradienten Spin-Echos zur Bestimmung der Molekular- 
bewegung in z--Richtung dargestellt. 



Abb. A 55 .'Schematische Darstellung einer Spin-Echo Impulssequenz mit Feldgradien- 
ten zur Bestimmung des Selbstdiffusionskoeffizienten 


Nach den RF-Impulsen (radio frequenz) lässt man für eine definierte Zeit t g ei- 
nen magnetischen Feldgradienten mit bekannter Stärke wirken, dadurch wird die 
Dephasierung beschleunigt. Nach dem ersten magnetischen Feldgradientemm- 
puls G- hat sich die Phase von null auf -y G : z t g verschoben. Der Refokussie- 
rungsnnpuls invertiert die Phase zu y G : z t g . Durch den zweiten Gradientemm- 
puls wird die Refokussierung beschleunigt. Da auf ein Molekül aufgrund der 
Molekularbewegung in dem magnetischen Feldgradienten unterschiedliche 
Magnetfeldstärken wirken, verändert sich seine Resonanzfrequenz. Dies bewirkt 
eine Phasenverschiebung. Somit erhöht sich die Phase der Magnetisierung nach 
dem zweiten Gradientenimpuls auf y G z z t g - y G z (z+R) t g , wobei R die während 
der Impulsdauer t g aufgrund von Molekularbewegung zurückgelegte Strecke ist. 
Die resultierende Amplitude des Echos ergibt sich danach zu: 


Sa = exp 


7 2 t 2 g G;D i 




J) 


S A = Amplitude des Spin-Echos zur Zeit T E 

t = Impulsdauer des Feldgradienten 

G, = Gradient des magnetischen Feldes in z-Richtung 

D t = Selbstdiffusionskoeffizient 


(A 44) 
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A = Zeit zwischen dem ersten und zweiten Feldgradientenimpuls 

Den Selbstdiffusionskoeffizienten erhält man schließlich, indem man die Ampli- 
tude des Spm-Echos loganthnusch über y~ G 2 Z t 2 g (A - t g /3) aufträgt. 


-W 

cT“ 

E 


GL 

Q- 


o 


> 

Q- 

£L 

Q. 


1.0E-09 

1.0E-10 

1.0E-11 

1.0E-12 

1.0E-13 

1.0E-14 

1.0E-15 

1.0E-16 

1.0E-17 

1.0E-18 

1.0E-19 

1.0E-20 

1.0E-21 


0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Lösemittelbeladung X Me0H [g M eOH/gpvAc] 



0,8 


Ahh. A 56: Diffusionskoeffizientenverlauf von TPP im Stoffsystem PVAc-MeOH-TPP 
bei d p ro be = 20°C und einer Weichmacherbeladung von X TPP =0,075 gppp/gpvAc ■ Dar- 
gestellt sind sowohl die bei den Langzeitversuchen bei erhöhter Temperatur, Wieder- 
befeuchtungsversuchen und Zweischichtversuchen bestimmten Fick 'sehen Diffusions- 
koeffizienten als auch durch NMR-Messungen ermittelten Selbstdiffusionskoeffizienten 
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1.0E-17 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

Lösemittelbeladung X MeC , [g Me ci/gTAc] 

Abb. A 57: Diffusionskoeffizientenverlauf von TPP im Stoffsystem TAC-MeCl-TPP- bei 
^ Probe = 20°C und einer Weichmacherbeladung vonXjpp = 0,15 grpp/gTAC ■ Dargestellt 
sind sowohl die bei den Wiederbefeuchtungsversuchen bestimmten Fick’ sehen Diffusi- 
onskoeffizienten als auch durch NMR-Messungen ermittelten Selbstdiffusionskoeffi- 
zienten. Die Beschreibung des Diffusionskoeffizientenverlaufs als Funktion der Löse- 
mittelbeladung ist nur im experimentell untersuchten Bereich eingetragen. Die Genau- 
igkeit eines extrapolierten Verlaufs ohne experimentelle Daten ist fraglich und wird 
daher nicht durchgeführt. 
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